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PRÓLOGO. 

POR haber querido los Filósofos aplicar su atención 
á las artes , se han elevado algunas al grado de cien- 
cias experimentales, y ellos se han convencido de una 
gran verdad; es á saber, que el único' medio de conocer 
las propiedades de los cuerpos es la observación. Esta, di- 
rigida por la sana crítica, ha entresacado las verdaderas 
de las que habia querido adivinar la imaginación, adelan- 
tándose á la naturaleza en vez de seguiría; ha descubier- 
to muchas con grandes ventajas para la sociedad; y re- 
serva las que aun no tienen uso inmediato, porque sabe 
que ninguna es superflua en el estudio de la naturaleza. 
El mismo espíritu de disputa, si acaso se introduxo en 
los ramos de Historia natural, como ya no se trataba de 
entes imaginarios, no pudo ménos de contribuir al au- 
mento de sus progresos. 

Y así de haberse ventilado en la Oriétognosia, si 
deberían clasificarse los fósiles por sus principios ó par- 
tes constitutivas, como querían los Chímicos Henckel, 
Pott, Justi, Cronstedt y Bergman, ó por sus señales ex- 
teriores, esto es, por las que observamos con el mero uso 
de los sentidos, como pretendían los Naturalistas Linneo, 
Cartheuser, Gehler y Walch, acostumbrados á hacer lo 
mismo en los otros dos reynos, resultó por una parte un 
cuerpo de análisis mas ó ménos exá&as, qual apénas po- 
día esperarse en tan corto tiempo, y por otra un conjun- 
to de caraéiéres bien determinados y dispuestos sistemá- 
ticamente. Con tales auxilios se resolvió la qüestion del 
modo mas satisfa&orio, confirmando la experiencia lo 



qu- indicaba la razón: que para clasificar los fósiles era 
forzoso recurrir á sus principios chí micos ; pero para 
describir y conocer los que ya estaban clasificados bas- 
taban- sus cara&éres exteriores. En efedo, se toman estos 
de la adherencia de los fósiles, que es la atracción en el 
contado de las partículas de que están formados; y corno 
la atracción sigue diversas leyes según las diferentes com- 
binadores, variará la adherencia al paso que varíe la 
combinación: siendo pues estalo esencial en ellos, los 
caractéres exteriores indicarán sus diferencias esenciales, 

Pero ademas reúnen las ventajas de los earaétéres 
Físicos, Chímicos y Empíricos (llamando así á los que 
<se toman del lugar donde se cria un fósil, y de otros mas 
conocidos que lo suelen acompañar) sin participar de sus 
inconvenientes. Así es que abrazan la totalidad de los fó- 
siles, todas sus especies, y cada unidad en particular: se 
pueden afirmar, negar ó limitar en ellos, esto es, son sus- 
ceptibles de la mayor exáétítud: tienen con los fósiles la 
relación mas estrecha, lo que se ve especialmente en las 
transiciones de un género á otro, pues conforme el géne- 
ro intermedio se acerca por su combinación á alguno de 
los dos extremos, en la misma razón se aumenta la seme- 
janza en su hábito: por último son los mas prontos ó fáci- 
les de buscar, pues no exigen la descomposición ó aná- 
lisis. 

De este conocimiento de los fósiles por sus carac- 
téres exteriores, y por todos los demás que son muy úti- 
les quando están acompañados de ellos, se hablará en el 
presente tratado, considerándolo respe&o de la Geogno- 
sía , que es el ramo que principalmente interesa al Mine- 
ro, como la Botánica respeto de la materia Médica, es- 
to es, como una ciencia preliminar. 

Un libro de esta clase debe servir , ó para buscar 
el nombre y el lugar que ocupa en el sistema un fósil cu- 
yas señales exteriores se conocen, ó para buscar los ca- 
raéléres de otro, de quien no se sabe mas que el nombre. 
Si quedaren satisfechos los Leélores sobre entrambos *>uo- 
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tos con este tratado, podre atreverme á decir que Wer- 
ner ha hecho inútiles muchos escritos de los que le pre- 
cedieron en la materia; bien que el principiante, que 
quiera leer las descripciones de la obra sin tener delante 
los fósiles correspondientes , sacará tan poco fruto, como 
de un tratado de Geometría sin figuras. Pero hasta ahora 
el que deseaba aplicarse á este estudio tenia que pagar 
un tributo de leéfcuras inútiles, y aun contrarias á su ob- 
jeto. Antes de llegar al estado"' de escoger su guía, ya ha- 
bía perdido las fuerzas. 

El querer insistir mas sobre la utilidad de la cien- 
cia,} 7 del método presente, que conduce con seguridad 
aun á los que no conciben por el pronto sus principios, 
sería darle un ayre problemático que no debe tener, 
quando se cultiva tanto en todas partes. 

Habiendo de hablar de los criaderos de los fósi- 
les , me sirvo de algunos términos geognósticos, sobre los 
quales, mientras sale á luz el tratado de Geognosía, que 
seguirá inmediatamente á este, advertiré lo siguiente. Se 
. dividen las montañas por lo que toca á su formación en 
.primitivas , secundarias, de acarreo 2 como las llama 
Bowles, y volcánicas. Las últimas no interesan al Mine- 
ro, sino todas las demás que deben su origen al agua. Las 
primitivas son el esqueleto del globo, y las otras como 
los músculos y el cutis que lo revisten : sobre ellas , como 
basa fundamental, estriban las secundarias que pasan por 
debaxo de las de acarreo, y estas se extienden debaxo 
de los llanos. Las primeras comprehenden á las que 
algunos llaman de mediana antigüedad, y son también 
las que contienen mas fósiles útiles á la Sociedad. Las se- 
cundarias se formaron, aunque en tiempos mas recien- 
tes, por el mismo agente, como lo demuestran las petrifi- 
caciones de animales, y los vestigios de plantas que 
encierran. También abundan de metales y otros fósiles, 
mas no tanto de aquellos como las precedentes. Las de 
acarreo deben su origen á inundaciones parciales, y son 
estériles en metales, exceptuando los que se hallan en pe- 
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ur/os .sueltos en las de lavaderos. El mejor distintivo de 
•'Jas montañas son las rocas de que se componen y su es- 
tratiricacion. Las descripciones de muchas rocas como el 
Granito, la Sienita, el Gneis, la Mica-pizarra, el Pórfi- 
do, la Roca verde, la Piedra arenisca 6 berroqueña, se re- 
servan para La Geognosía. Respe&o la estratificación lla- 
mo laxas en las montañas primitivas á lo que son las ca- 
fas en las secundarias, y los bancos en las de acarreo. Si 
abundan metales en las laxas, las llamo mantos, que se 
distinguen de las ^to , en ser paralelos á las laxas de 
las montañas, en lugar que las vetas las cortan en ángu- 
los re&os ú obliquos. Todos los sedimentos que se preci- 
pitaron en una misma época, ó en tiempos poco distan- 
tes entre sí, de unas mismas disoluciones, constituyen 
uña fcrwacioñ, y todas las substancias de los depósitos de 
una formación se dice que están subordinadas á ella. 

De la Geognosía tornaré algunas observaciones re- 
lativas á La uniformidad y relación de las rocas con los fó- 
siles que encierran en los diversos países, á que los de un 
criadero no se encuentran en otro, á la constancia con 
que se hallan juntos ciertos minerales, cuyo uso no se co- 
noce, con otros que tienen muchísimo, y á que las ve- 
tas, mantos y capas de un país suelen contener las mis- 
mas substancias que las de otro muy distante, Pero ¿co- 
mo ha de persuadirse á esto el que piense que todo es con- 
fusión en las entrañas de la tierra? ¿Como ha de creer que 
de tantos centenares de vetas descubiertas en el distrito 
de Freyberg en Saxonia se reducen todas las de plata á 
seis formaciones, esto es, que se formaron en seis tiempos^ 
reconociéndose cada uno por la identidad de los sedimen- 
tos que se precipitaron de las disoluciones? Así saben allí 
la antigüedad relativa de cada veta; saben que tal Galena 
con tal Blenda, tal Pirita sulfúrea, tal Espato calizo, tal 
Quarzo &c, esto es, de los mismos caraétéres que mtf- 
chos tendrán por inútiles, contiene exactamente tanta 
plata; saben que si al descubrir una veta se echa de mé- 
nos algún fósil de los que pertenecen á su formación, en 



continuándola lo hallarán, y al contrario sino pertenecie- 
re. Si se repiten estas observaciones en este continente 
¿quanto se adelantará el arte de las minas? No quiere de- 
cir esto que no se encuentren excepciones, que también 
nos Serán provechosas, cuya diferencia distingue las cien- 
cias experimentales de las racionales: en la Geometría, 
por exemplo, se puede asegurar con toda evidencia que 
de todos los triángulos posibles ninguno se hallará con 
otras propiedades. 

Por lo que toca á la nueva nomenclatura eh:;r¿iea, 
la empleo con alguna timidez, no por no estar bien per- 
suadido de los defectos de la antigua, sino porque aun no 
la ha confirmado el uso: todavía no está decidido si se 
debe decir sulfata ó sulfate, ácido sulfúreo ó sulfuroso, 
mi f or , sulfuro, sulfúrete ó sulfureto. Por de contado no 
me he resuelto á usar las voces oxígeno, oxigenado , oxi- 
do y otras, po* las razones tan fuertes que tienen contra 
sí, y que se pueden ver en las reflexiones de nuestro Chí- 
mico Don Juan Manuel de Aréjula sobre la nueva no- 
menclatura, y he substituido las que él mismo propone 
arxicayo, cayos metálicos , arxicayado &c. que expresan 
la mas constante propiedad y mejor averiguada de la base 
del ayre vital, que en sus tres estados de solidez, liquidez 
y fluidez elástica es el primer agente de la combustión. 
Siguiendo al mismo Autor llamo carbón de hierro á la 
combinación del carbón puro, ó de la base del ácido 
carbónico con este metal, azufre de plata á la mine rali- 
zacion ó combinación del azufre ó base del ácido sulfú- 
rico con la plata, que tantos han llamado plata vidrios, 
por no haber entendido la voz alemana corrompida, ar- 
sénico azufrado de hierro á la combinación del hierro 
con mucho arsénico y poco azufre. Con esto ¿e da á co- 
nocer el verdadero estado de estos .fósiles, sin confusión 
alguna, pues quando se trate del carbón que oexa ceni- 
zas por residuo de su combustión, se llamará de piedia, 
vegetal ó animal, según las substancias de que se haya 
sacado, y se ahorran voces que sonarían muy mal como 
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arseniurO) ó arseniureto^ cintimoniuro , ó antimcniureto &c. 

Hubiera deseado también substituir á los parages 
que cito de Alemania, Francia, Inglaterra &c. por los fó- 
siles que se crian en ellos, los Reales de minas del Rey no 
donde se criasen sus semejantes , que en nada cederán, por 
lo que tengo visto, á los del antiguo continente, ni en la 
variedad, ni en la belleza. P^ero la colección del Semina- 
ario no me ha instruido bastante en este particular : quán- 
do esté mas completa se dará un Catálogo que servirá 
de introducción á la Geografía mineral del Reyno* 



CARACTÉRES EXTERIORES 
DE LOS FÓSILES 

DISPUESTOS SISTEMATICAMENTE 
POR TABLAS. 
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CARACTERES BE LOS FOSILES 

IOR ORDEN ALFABETICO. 



AGRTO. Véase &6tttt.%*Zi¿*'S¿¿*J x 

ALTERACION L S DE LOS CRISTALES. Modificacio- 
nes por las quales se supone que pierden las figuras fun- 
damentales sus caras, aristas, ó esquinas: son tres. 

el truncamiento: es la substitución de una cara á alguna 
ó á todas las aristas ó esquinas de la figura fundamental, 
con un corte que se supone hecho en ellas, como en el 
cubo átXc úiinerül Plata sulfúreo, i^4aufrc de Pi&trt. 

el biselamiento: es la substitución de dos caras que con- 
curren en una línea, con dos cortes convergentes que 
se suponen hechos en las caras terminales, en las aris- 
tas, ó en las esquinas, como en la Selenita ó Sni/kio de 
cal ¿q/o i fo , el Diamante y el Gergon. 

el apuntamiento: es la substitución de mas de dos caras 
convergentes, con otros tantos cortes que se suponen 
hechos en las caras terminales, ó en las esquinas: por 
exemplo en el Cristal de roca y el Diamante. 

AMARILLO. Es un color de los mas claros: se halla con 
bastante freqiiencia en el Reyno mineral. 

de azufre: un amarillo verdoso claro: el Azufre nativo. 

de latón: es el precedente con lustre metálico: eLjg iw- 
ral de Cobre amarillo, ó j.4stuJio d$ Celro fcrrugi 

pajizo: un amarillo baxo, formado de la mezcla de color 
de azufre y algo de gris de perla: algún Jaspe aporce- 
lanado. 

melado: es un zmrffilfo bastante subido, formado de co- 
lor de azufre y de pardo loxizo^'el Espato fcucr,& 
Flutito do cal ¿ejote . r¿rn ¿^^¿tee^^ 

de cera: es uiy co í or de azufre mezclado do blúno e- ág c U 

¿si pétate ¿í¿ jt&v&r CéZi * ¿ +*>0 
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sa4o: el mimral <fe P/Wo ama ni lo, é Mv$jb&\ H-ée 

be bronce: es un amarillo roxizo baxo con 1 istre metáli- 
co: parece mezcla de amarillo de oro baxo con muy 
poco roxo pardusco: la Pyrita s dfurea , ó Azufro > d: 

de livion: es un amarillo subido y puro: el Oropimente , ¿ 
¿yiy¿? ¿Ir sálico a&ufrai® ñm& * 4íh . 

de oro: ei precedente con lu>tre metálico: el O0 nativo. 

de topacio: un amarillo rojizo baxo, que parece mezcla- 
do de color de limón baxo y un poco de roxo pardus- 
co: el Topach de S.ixonia* 

de o:re: un amarillo bascante obscuro, formado de la 
mezcla de color de limón con algo de pardo : la Tier- 
ra amarilla. 

pe isabel»: amarillo pard isco, fórmalo por la mezcla de 
amarillo naranjado baxo con algo de pa; do roxizo :<>la 
Calamina , o caya de 7!ink. <y^^< <z/ jyrfr ^^/«w/^ 
naranjado: un amarillo roxizo obscuro,' que parece for- 
mado de la mezcla de color d¿ limón y de roxo: es el 
paso al roxo de Aurora: alg jnos Jacintos. 

AMPOLLOSA. V. Figuras particulares. 

APEGAMIENTO Á LA LENGUA. La propiedad que 
tienen algunos fósiles de absorver la humedad, y pegar- 
+ ¿/y se aplicándolos á la lengua, como el ^abon*fó#U [ fuer- 
temente, la Lifomarga bastante, la Arcilla apizarrada 
algo, la Tierra de batan poco, y la Alumina muy poco. 

APUNTAMIENTO. V. Alteraciones. 

ÁRIDOS. V. Untuosidad. 

ARRIÑONADA. V. Figuras particulares. 

ÁSPELA. V. Superficie. 

AZUL. Es un color de los mas obscuros: lo atribuyeron 
algunos exclusivamente al cobre; pero se encuentra 
también en el hierro, y en varias especies de tierras, 
piedras y sales que no contiene a aquel metal. 

turquí ¿,' ; es el mao obesuro tanto, qua tira ya d negro i cfr 
¡Prusiato da Hierre * 
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deprusia: el mas puro, y menos obscuro que el prece- 
dente: el Zafiro. 

de ultramar: azul muy subido que tira algo á roxo: el 
cayo de Cobre azul. ef$rr/>o&r 

violado: es un color bastante subido de un azul roxizo, 
que parece mezclado de azul de ultramar y carmesí : 
la Amatista* ¿*o*y4>*¿x c*>¿ e¿ rv/r #¿uc+hj¿&io. 

de flor de espliego: un azul baxo, mezcla, de violado 
muy claro y un poco de gris azulado fkl Jaspe apor- 
celanado. ¿¿¿* e^i^rá^^ ^ /r¿r&L y 9*¿&úx&r % 

de esmalte : un azul bastante claro, que parece que es el 
de ultramar con algo de blanco: se encuentra en el 
Pr ttsiato de I í ie rre. f¿ >^ /ery^^f/i^./^ . . 

(i) celeste: azul claro que tira algo á verde, y forma el paso 
del azul al verde cardenillo: algunos Berilos. 

w 




BARRAS. Aquellas partes separadas cuya longitud es 
considerable respeéto de su anchura y gruesoí s $on de- 
rechas en blci Bcriío achorlado -, encorvadas en el Cbor-¥^%™- ¿**~t 
lo^ perfe&fis ó imperfectas en el mtwntl de Hierro ar- 
cilloso, cuneiformes en el Espato calizo, muy gruesas 
en el Basalto, gruesas en el mincml d e Hierro arcillo- 
so, delgadas en jAa Bcrifo adhortado , y muy delgadas en 
la Tremolana.Uy) 

BISEL AMIENTO. V. Alteraciones. 

BLANCO. Es el color mas claro: llamamos colores á es- 
te y al negro acomodándonos al uso común: excep- 
tuando el de Plata y Estaño, que tienen lustre metálico, 
las demás variedades son propias de las tierras y pie- 
dras. 

de nieve: el blanco puro sin mezcla alguna: el Mármol 
do Car rara , é Cc^liíate do > caJ fstjoso grovvdoL/ fcT¿t (<*-) 

roxizo: el blanco mezclado de un poco de roxo: es el pa- 
so al encarnado: la Tierra de porcelana* </¿/*/¿*nr €f (éjf 



(IV.) 

amarillento: el blanco mezclado de iiti poco de smiri- 
lio: la tierra dol Eipato pe¿iid&, ó Sulfato do BiiryttH^ 

de puta: es el anterior con lustre metálico: la Plata na- 

tiva y L ?*r¿fo> /xrse+Uftx/. 

agrisado: el blanco con algo de gris: es el paso al gris 
ceniciento claro: el Cristal de roca. 

verdoso: el bbnco mezclado con algo de verde: es el pa- 
so al verde manzana: el Amianto y ^^? (¿x) 

de leche: blanco con una pequeña mezcla de azul: la 
Calcedonia^ . Jfot^ 

de estaño: el precedente con lustre metálico: el Antimo- 
nio nativo/nafa artfcfvtc&é. t \st4¿ftírv0 (j¿j 

BLANDO. V. Dureza. 

BULBOSA. V. Figuras particulares. 

c 

CAPILAR. V. Figuras particulares. 

CARACTERES EXTERIORES. Los que reconocemos 
*¿*Wx con los sentidos en la ^adhouion de las partículas de los 
fósiles: reducidos á sistema se llaman: 

genéricos universales: los que se ofrecen á nuestros sen- 
tidos eÁ Ttodofi los fósile s: por exemplo el color. 

particulares: los que solo se advierten en una parte de 
ellos: la dureza. 

específicos: los que se comprehenden en la división de los 
cara¿téres genéricos, como el blanco respedo del color. 

variedades: las que se comprehenden en la división de los 
caracteres específicos, y sirven para determinar con 
toda exáélítud los fósiles, como el blanco de leche en 
la Calcedonia. 

CARIADA. V. Figuras particulares. 

CELULAR. V. tomismo. 

CHAPAS. V. Figuras comunes. 

CILINDROS. V. Figuras particulares. 
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COAGULADA. V. lo mismo. 
COLIFLOR. V. lo mismo. 
COMPACTA. Aquella textura en que la A adte$iefi de las^^f 
partículas es inmediata 'y continua r ó no prc 



¿sema in- 



terrupción. 



escamosa: es la variedad de esta, que consta de varias es- 
carnís que se levantan al romper un fósil, y se hacen 
visibles, porque atravesándolas la luz cae en la super- 
ficie de debaxo: en el Quarzo común sen gruesas, en la 
Piedra cornea pequeñas, y finas en la Caliza compaña. CV 
igual: es la variedad de la compaéta, que no presenta 
eminencias, ó solo muy pocas é indeterminadas, y por 
lo común aplastadas, como la Calcedonia. - CZ) 

concoyi>e\: ia que ofrece eminencias y cavidades esferoi- 
dales, y si es perfecta tiene surcos circulares, como en 
las Chamitas: en la Obsidiana son grandes y perfectas^? 
imperfetas en el Semiopalo, y pequeñas en fla mincval 
(A) de Plata sulfán® agrior o +4ssufre de Plata fi> > ugiuvso. 
desigual: es aquella cuyo plano está interrumpido por 
eminencias esquinadas y bastante grandes í°el mmwal 
de Cobre gris es desigual, de grano grueso ó pequeño : el 
mineral de Estaño ie grano fino, y el minar ül bl<mm de 




-de grano muy 



udrf&nicQi ó Amfro ^ ürscHíendo d* 
fino. 

tere osa: la que se cotí pone de pequeñas eminencias ás- 
peras, como la Cretny- f>?v¡/*i&. 

ganchosa: es aquella variedad de ciT^'o plano salen peque- 
ñas puntas que parece de ienen los dedos quando se pa- 
san por encima, como el ti ierro* nativo* 

COMUN. V. Lustre. 

COMUNES (FIGURAS). Aquellas cuyo contorno no 
tiene figura caracterizada, y que son las mas freqüen- 
tes en los fósiles. 

en masas: es la figura de un fósil incorporado en otro, del 
tamaño á lo menos de una avellana, con bastante igual- 
dad en sus tres dimensiones: por exemplo la Galenas 
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diseminada : es la de un fósil incorporado en otro en par- 
* ¿utá&v*^ tes que no exceden el tamaño de una v Jbftt«^a: por exem- 
plo el Cinabrio, ó j.4mf»e > do Morcurie se halla en par- 
tes gruesas, pequeñas y finas. 
en pedazos esquinados: es la figura en pedazos sueltos del 
tansnño á lo ménos de una pequeña nue», coa diversos 
ángulos salientes: la Calcedonia en peüazos romos, y el 
Opalo fino en agudos* 
en granos: se llama en pedazos á lo mas del tamaño de 
una pequeña avellana, sueltos ó adherentes: el Quarzo 
formando arena está en granos de todos tamaños+ú 
Granate en esquinados , el Jacinto en redondeados. 
en chapas: es la figura de un fósil extendido, del gr :eso á 
lo ménos del revés de un cuchillo, suelto 6 fácil de se- 
parar del fósil á que está pegado: el Arsénico nativo 
en chapas delgadas, en gruesas el Quarzo» 
en pegaduras^ os la d e uo fósil muy delgado aplicado í Itf 
superficie do otto : el mimra l de Cobre amarillo está en 
gruesas y delgadas, y el Co^rc nativo en 
CORA LI FORM E. V. Figuras particulares. 
CRISTALES. Son figuras regulares de un número de ca- 
ras determinado, reunidas ordenadamente. 
CRUCERO DE LAS HOJAS. Se llaman así las diver- 
sas direcciones en que atraviesan á un fósil las hojas, 
cortándose mutuamente baxo de diferentes ángulos: en 
el Volfran se observa que solo tienen una dirección las 
hojas; pero en el Jacinto tienen dos , que se cortan en 
ángulos redos: en el Espato calizo tres, que se cortan 
oblicuamente, de donde resultan los Fragmentos rom- 
boidales: en el Espato flúor qttatro, lo que da Frag- 
mentos tetraedros ú oftaedros, y seis en la Blenda, de 
donde provienen los Fragmentos dodecaedros romboy- 
dales, por resultar cada dos caras paralelas de una 
misma dirección de las hojas. 
CÚBICOS. V. Fragmentos. 
CUBOS. V. Figura fundamental. 

CUNEIFORMES. Las partes separadas en barras grue- 
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sas por un extremo y punteagudas por el otro. V. Bar* 
ras. 



DENDRÍTICA. Figura de los fósiles desmoronadizos so- 
brepuestos sobre otros sólidos en arborizacienes, 
DENTICULAR. V. Figuras particulares. 
DESIGUAL V. Compafta. 

DESMORONADIZOS. Los fósiles cuyas partículas por 

su poca^adherion se separan muy fácilmente entre lo&¿ cráf****' 
dedos-, y son ademas tan pequeñas, que no se pueden 
exámmar cada una de por sí; unas se reducen a polvo y 
como el ftfyj 4e Plomo gris: otros se deshacen en es- 
cama? ^ coiik) el Talco terroso. 

DIBUXOS DE COLORES. Forman manchas si son irre- 
gulares, como en algunas Pizarras: quando estas son 
prolongadas y punteagudas llamas: quando continúan 
del mismo ancho cintas: exemplo de unas y otras es el 
Jaspe listado. las manchas se atraviesan irregular- 
mente, de suerte que no se pueda descubrir el fondo,, 
se llaman nubes; y si las cintas son de un color sobre- 
saliente, y se apartan mucho unas de otras y formar* 
venas. 

DISEMINADA. V. Figuras comunes. 

DÓCIL. V. SeUde*.@*'Z* Á * %t? 

DODECAEDRO. V. Figura fundamental. 

DUCTllltMm***. ^ ¿ p*y>**J*Z>f»~ O 

DUPLICATÍVA. La propiedad de algunos fósiles trans- 
parentes de hacer ver los objetos dobles, como se ob- 
serva en todos los fragmentos del Espato calizo , y en 
algunos del Cristal de roca. 

DUREZA v : ? Segnn esta son 

duros los fósiles que dan fuego con el eslabón. De estos 
algunos hacen rayas en los muy duros, como el Dia- 
mante en el Zafiro, y se llaman extremamente duros: ea 
los duros las hacen Los muy duros , como el. Zafiro eals 
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Calcedonia: los que aun no son limables, y cuyos pe- 
dazos romos rayan el vidrio como el Esmeril n son bás- 
tante duros: los duros se dexan limar muy poca; y sus 
pedazos agudos rayan el vidrio, como el Cristal de 
ro'ó'íVn ¡os medianamente duros sé dexan limar íre^r, y 
apc. ís rayan el vidrio, como el Berilo; y ios limables 
se Human poco dures, como el Chorlo. 

semidufos: los que no dan fuego y se dexan raer algo con 
uu cuchillo, como el Espato cal izo, - 6 Carbonato de vc t l 
h&p*&, y el mineral de Cobre amarillo. 

blandos: los que se dexan raer fácjlmente, como *1<*S^- 
to pesado t ó Sulfato de BarytTtl6 Uü i >*o . í&pfá**- ¿Wm** 

muy blandos: los que se pueden raspar con la uña, como 
la Selenita. 



ELÁSTICA. V. flexibilidad. 

ENCOSTRADA. V. Superficie. 

ENTRETEXIDA. V. Fibrosa y Estriada. 

ESCABROSA. V. Superficie. 

ESCAMAS. V. Desmoronadizos. 

ESCAMOSA. V. Compara. 

ESPEJADA. V. Figuras particulares. 

ESPUMA. Figura de los fósiles desmoronadizos que re- 
visten á otros sólidos en forma muy^esponjosa , como 
los cayos de Hierro/roxo , y pardo Alabandinad o espu- 
mosos. 

ESTRELLAS. V. Fibrosa y Estriada. 

ESTRIADA. Es aquella textura en que están separadas 
las moléculas del fósil, como en láminas larcas y es- 
trechas sin grueso sensible, unas al lado de otras ó so- 
brepuestas. Se llaman muy anchas quando tienen un ter- 
cio de pulgada y mas, como en el mineral de Antimo- 
nio gris. En \lc wdncral de Alahandina gris, ó ¿\yo d e 
Alahandina , son anchas ó angostos: paralelas en la Py- 
ryta sulfúrea radiante \ pero divergen hácia todos la- 
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dos en forma de estrellas en las flores de Cobalto , ó 
hácia una ó dos partes opuestas en forma de ramille- 
tes, en ^TOOT/. de Alabandina gris: en la Zeolita 
están entretexidas. 

EXTERIORES. V. Caracteres. 

EXTERIORES. V.- Figuras. 

EXTRAÑAS ( FIGURAS). Las de los individuos del 
Reyno animal y vegetal, ó de sus partes convertidas 
en fósiles. 



FIBROSA. Es aquella textura en que las moléculas del 
fósil están dispuestas como en líneas ó hebras sutiles: 
en la Sal Gema son gruesas ó delgadas, curvas y para- 
lelas: finas en la Malaquita fibrosa: muy finas que ape- , / 
ñas se ven en el - cayo de Hierro negro" c&mpadlc : retías / 9 ^ fa 
enelsf SanguiH A : en la Zeolita fibrosa salen de un punto v ^v^^^ 
divergentes hácia todos lados formando estrellas; y en / 
el mineral de Antimonio roxo hácia una ó hácia dos 
parces opuestas formando ramilletes', en el mineral de 
Antimonio gris están entretexidas , ó se cruzan unas á 
otras en todas direcciones. 

FIGURAS. Son el contorno de los fósiles: se dividen en 
Comunes, V articulares , Regulares y Extrañas. V. estas 
voces. 

FILAMENTOSA. V. Figuras particulares. 

FLEXIBILIDAD. La propiedad de dexarse, ó no, do- 
blar en grandes ó en pequeños pedazos sin romperse, 
hace que se llamen los fósiles flexibles ó inflexibles. 
Elástica es la flexibilidad de los fósiles que recobran 
su figura, como la Mica ; y común la de los que conser- 
van el doblez, como el Talco. 

FLOTANTE. V. Pesadez. 

FRAGILIDAD. La disposición de quebrarse con masó 
ménos facilidad. 



2 



(X.) 

wuy resistentes: los que necesitan mucho'? golpes para 
romperse aun quando están en pedazos delgados, como 

Resistentes: los que cuestan bastantes, como la Horn- 
blenda. 

apoco resistentes: los que cuestan menos, como el mine - 
J f^i-de- Cobre gris, ó ¿ímfre antimoniaclo de Cobre 

poco quebradizos: los que aun en pedazos gruesos se rom- 
pen con alguna facilidad: por exemplo e l Jaspe apor - 
celanado . ¿?¿h ^ ¿?//¿n~- 

algo quebb adizos : los que saltan de un golpe, como la 
piedra Pez. 

quebradizos: los que saltan de un golpe aun por otro sitio 
ademas de aquel en que se hieren, como el- Espato -pe- 

muy quebradizos: los que se quiebran al menor golpe, co- 
mo el Opolo. 

FRAGMENTOS* Las partes en que salta un fósil al rom- 
perlo: son 
cónicos en la Galena. 
bombo ydales en el Espato c al izo. 

ib apfzoydales en la pie dra de To q ue -e&mm. c/iáiiK, -^^mc 

tetraedros en el Espato flúor. " /*y*^ 

dodecaedros romboydales en la Blenda, ó Azufro do Zh%k . 

cuneyformes, ó largos y mas gruesos por un extremo que 
por otro, enel ^f Sanguin a , 6 ei%y& de Hierro roxo fibroso. 

en rastillas, ó largos y delgados en el Asbesto común. 

en rodaxas, ó anchos y delgados, con los bordes las mas 
veces agudos, en la Pizarra. 

Esquinados indeterminadamente con los bordes muy agudos, 
como en la Obsidiana; agudos en el Opalo, algo agudos 
en la Nefrita; poco en la Caliza hojosa granuda-, algo 
romos en la Vacia, y romos en el Espu t o p esad o. /^^-¿zí^^ 

FUNDAMENTAL. Es la figura mas sencilla de un cris- 
tal, compuesta á lo mas de dos especies de caras late- 
rales y terminales: son siete. 

el icosaedro; es la figura fundamental formada por vein- 
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te caras triangulares e quiláteras» reunidas bax o uq 

-jq ÍjLtiq ángul o, como la Pirita sulfúrea común. 
dodecaedro: es la que resulta de doce caras pentágonas 
- regul a res fo r mando su- r e unión ángul o s iguales! la 
misma. 

cubo: es la terminada por seis quadrados iguales: la Ga- 
lena. 

prisma: es la que consta de un número indeterminado de 

caras quadrangulares paralelas, y termina en dos caras 

de otros tantos lados: la Esmeralda. 
pirámide: la compuesta de un número indeterminado de 

caras triangulares que terminan en una punta, y cuya 

base tiene otros tantos lados: el minorel de Cobre gris. 
tabla: la que resulta de dos caras paralelas muy anchas 

y largas, terminadas por otras muy estrechas: 

pato pesada. I > 
lente : es la terminada por dos superficies convexas: el 

mineral de Hierro espático , ó mj® d o Hierro A l# kan + 




GANCHOSA. V- Compaña. 
GEMELOS. V. Grupos. 

GRADO DE COLOR. La cantidad de rayos que envía 
un mismo color constituye su intensión ó grado, y así 
el gris de plomo es obscuro en bU mmeml - de Plata sul- 
fúrea; subido en la Galena; baxo en el Ahimral de Bis- 
muto sulfúreo , - ó Amfre de Bismuto^ y claro en algu- 
* njft Gii len^s c&mpaEias l ?/ t^i^fct^íKj 

GRANO. Las partes elevadas que presenta en su textura 
un fósil que se rompe con desigualdad. 

GRANOS. V. Figuras comunes. 

GRANOSA. V. Superficie. 

GRANUDAS se llaman aquellas partes separadas cuyas 
dimensiones son bastante uniformes. En el mineral do- 
Hierro arcilloso globuloso son esféricas; en la Galena 
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esquinadas comunes , y prolong idas en el Qnarzo ciúti- 
co de! Brasil í f { grandes en la Zeolit a, medianas en la 
Blenda amarilla, pequeñas y muy pequeñas en ia Blen- 
da parda y // y gra.(Z? 

GRIS. Es de los colores mas baxos: resulta de la mezcla 
de blanco con alguna parte de negro: á pesar de esta 
se cuenta como fundamental por ser tan común en ios 
fósiles y no poder reducirse á otro. 

azulado: el gris con alguna mezcla de azul: la piedra 
Córnea^ , * t 3¡ /^<c/^ci y e/ &erp¿?ty fct &¿tsC4&& 

de plomo: color metálico de un gris azulado que parece 
formado de gris de acero baxo con algo de azul d^-ul- 
tr a mar: la Galena -* 

de perla: gris mezclado de blanco roxizo: kXa mincral de 
Plata cornead o Muriato d e P k ttttv^//' <- rt/sj^ce/cirioSoíA) 

de humo: es un gris obscuro ^ mezcla de algo de azul y 
muy poco de pardo: el Pedernal. í ^^V/m -^met (f) 

verdoso: es un gris claro, mezcla de gris muy baxo ama- 
rillento y algo de verde cardenillo: algunas Pizarras. 

amarillento: gris baxo con mas ó ménos amarillo: laCW- 
cedonia r ¿-ctr ¿£^M™*<c < ? $h~fra¿£\ Crt/céd^vtW 

de acero; es un color metálico de un gris ceniciento algo 
obscuro: el mineral do Cobre griSj. %>#/^¿¿vrd'¿rii*(6') 

ceniciento: el gris propio, compuesto de blanco amari- 
llento y algo de negro: algunos Basaltos^ VUct'*^ 

GRUPOS DE CRISTALES/ Los que forman los cristales 

juntos de dos en dos , como el mineral de Estaño , ó *.4rs6 ~ 
n i co de Estaña : de tres en tres^ como la Espinela. 

muchos en un grupo: unos sobre otros \ por exemplo el 
Espato calizo piramidal*, unos junto á otros, el mineral 
de Plata sulfúreo ; ó atravesados, la piedra Radiante 
común. 

en varios grupos: en hacecillos, como la piedra del Cabo*. 
en ramilletes, la Malaquita fibrosa, ó cayo do Cobro * 
verde fibroso *, en barras , \\aJZspatQ petado focT^Tam- 
bien se comprehenderi aquí los cristales» 

solitarios sueltos y como el Cristal de rocai embutidos coa 
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todas sus caras en otros fósiles, como el im&z ml de 
Hierro magnético en oétaedros embutidos en la Chlo- 
rita apizarrada; ó adher entes, faltándoles las caras por 
donde están pegados, como el Quarzo. 



HOJOSA. Es aquella textura en que las moléculas for- 
man una especie de hojas poco diferentes en longitud 
y anchura, pero sin grueso sensible./// 

perfecta: la que es perfectamente igual, como en la 
Blenda. 

imperfecta: la que tiene desigualdades, como en el Fel- 
despato. 

encubierta: la que solo se descubre en algunas partes, co- 
mo en el Ouarzo. 

plana: laque es un plano continuo: también en la Blenda. 

curva: es esférica en algunos Espatos calizos: ondeada 
en dobleces largos paralelos imitando las ondas en la 
Mica: en florones representados con la diversa inclina- 
ción y curvatura de las hojas, como en la Galena\é 
indeterminada en el mineral de Hierro espejado micáce o* e^c^r^ro 



ICOSAEDRO. V. Fundamental. 

IGUAL. V. Compacta. 

IMPRESIONES. V- Figuras particulares. 

IMPROPIOS (CRISTALES). Los que son las mas veces 
huecos con la superficie encostrada ó áspera, y que no 
pertenecen al fósil en que se hallan, como los del Pe- 
dernal que corresponden al Espato calizo.^) 

INFLEXIBLE. V. Flexibilidad. 
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LÁMINAS. V. Pizarreña. 
LENTE. V. Fundamental. 
LIGERO. V. Pesadez. 
LÍQUIDOS. V. Movilidad. 
LÍSA. V. Superficie. 

LUSTRE. El viso luciente que produce la luz reflexada 

por la superficie de un fósil, 
resplandeciente: el que lo despide aun de lejos: por 

exemplo la Galena. 
lustroso: el que se ve bien de cerca, como en la mayor 

parte de los Espatos calizos. 
poco lustroso: el que aun de cerca es débil, como en la 

mayor parte de los Quarzos. 
centellante: el que solo en algunos puntos lo despide 

sobre todo puesto al Sol, por exemploda G a lena eom - 

mate: el que nada reluce, la Creta. Por lo tocante á la 

qualidad, se distingue el 
común, que es el de las sales, tierras y piedras, y el 
metálico, que es el de los metales nativos: el común se 
subdivide en vidrioso, como el del Espato flúor: de 
cera, como ét ^mincpal da Plomo ver de, - ó fosfata ' de 
Plomo : de nácar, por exemplo el del Perla espato: de 
diamante, como el del mineral de Plomo blanco , ó car- 
bonato d¿ Plcmo : de seda, en la Caliza fibrosa estilati- 
cia: y semimetálico , que es el de algunos minerales que 
tienen otro color que sus respectivos metales, como 4a 
Sanguina - . e¿ "jflr ?*¿r*?v .j^stt 

LUSTROSO. V. Lustre. 




MATE. V. Lustre. 

MATIZADO. Llamamos un fósil que tiene á un mismo 
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tiempo varios colores que penetran en su interior, á. 
diferencia del abigarrado: forman los dibuxos. 
MAZAS. V. Figuras particulares. 
METÁLICO. V. Lustre. 

MOVILIDAD DE LAS PARTÍCULAS. La propiedad 
de cambiarse los puntos de contado entre las partícu- 
las de un cuerpo sin que se disminuya su cantidad ó 
numero, pues entonces hay separación ó rotura. Si á 
pesar de la cohesión que tengan las partículas, puede 
moverlas entre sí qualquiera fuerza por pequeña que 
sea, se llama líquido ; si no, es sólido. La oposición á la 
movilidad es la fricción. La oposición á la rotura ó á 
la diminución de la cantidad de ios puntos del contac- 
to es la cohesión. Líquidos que padecen fricción en .su 
movimienso son viscosos. La duñilidad es el tránsito 
de los fósiles sólidos á los líquidos, como la blandura 
de aquellos á les desmoronadizos. 



NEGRO. El mas obscuro de todos los colores, 

agrisado: negro con mezcla de gris: es el paso del negro 
al gris ceniciento obscuro: algunas Basaltos. 

pardusco:' el negro mezclado de pardo, y es el paso al 
pardo musco: la Betún Pizarra. 

puro : negro perfecto sin mezcla de otro color: la Obsi- 
diana. 

de hierro: es un negro metálico que parece un medio 

entre el negro pardusco y el gris de acero: el ffitnerar 

-ete- Hierro magnrtico. 
azulado: es un negro mezclado de azul, y comtiruye el 

pa^o de uno á otro: el cayo negro dv Cobalto térro o. 
verdoso í- í; resulta de la mezcla de mucho negro con poco 

verde: algunas Micas. 
NUDOSO. V. Figuras particulares. 
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OCTAEDRO. Dos pyrámides quadrangulares unidas por 

sus bases. 
OJOSO. V. Figuras particulares. 

OLOR. Al abrir los caxones en que se guardan algunos 
fósiles, por exemplo los minerales de Antimonto , se 
siente un olor particular que llamamos antimonial*. 
otros, como la Pizarra, lo dan arcilloso echando con 
mas ó menos fuerza el resuello sobre ellos: raspando la 
piedra Fétida dá un olor de orina-, sacudiendo el Ar- 
sénico con un eslabón da un fuerte olor de ajo: la Py- 
rita sulfúrea da por el mismo método un olor .sulfúreo , 
y Potros, fa&m&á* sj,i»'>-ett?>^Tc*? 

ONDEADA, V. Hojosa. 
OPACO. V. Transparencia. 

OPALEAR. Despedir un viso blanquecino como de Ópa- 
lo , lo que sucede con las Espinelas. 



PARDO. El mas obscuro después del negro: es una mez- 
cla de roxo y negro con algún amarillo. 
roxizo: un pardo subido casi obscuro con alguna mezcla 

de color de sangre: la Blenda parda. 
de clavo: un pardo obscuro en que apénas se percibe una 

mezcla de carmesí: algunos Cristales de roca. 
castaño;* co el pard 4^-pfepiam€^04- el mineral do Estafo 

fibroso, ó cayo do es t año fibro so*. 
cetrino: un pardo claro con mezcla del color de ocre: 

algunos Jaspes. > 
de tumbaga: el precedente con lustre metálico: parece 

compuesto de amarillo de oro y pardo roxizo: la Mica. 
de hígado: un pardo claro con algoe-a «ícecla de verdea* > 

puerro : el G&yo-rk Cobalto -pardo terroso. A>a>nk>- 
musco: pardo obscuro que tira á negro, y forma el paso 

V y é ¿?a^o- /*7 t t^rZ<&tn. &/J~Z*^: ¿& Qff/ 7 ^- -3 es 
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del uno al otro : el mineral de Hierro palustre de pra- 
dos, & eayo de Hierro fosforado* 

PARTES SEPARADAS. Las que se presentan al obser- 
vador desde luego en un fósil como distintas por su .di- 
ferente posición, ó por estár separadas por rajas muy 
finas: no cristalizaron por falta de tiempo, lugar ó 
menstruo suficiente. Se dividen en Granudas, Testáceos 
y en Barras. V. estas voces. 

PARTICULARES (FIGURAS). Aquellas cuyo contorno 
tiene alguna semejanza con otros cuerpos conocidos. 

denticular: la que del extremo grueso por donde está ad- 
herente camina en punta hácia el otro extremo con al- 
guna curvatura: la Plata nativa. 

filamentosa: en barritas largas y delgadas como un hilo 
de alambre misma. #n - TW£\ *&b»*¿ 

capilar: en hilos muy delgados conjo cabellos \ 

reticular: aquella cuyos hilos ó barritas muy delgadas 
paralelas se entretexen con otras en ángulos reétos: la 
Plata nativa. (O 

dendrítica: en que un tallo grueso se divide en otros mas 
delgados, como en ramos: la misma. 

coraltforme: es una figura en horquillas largas y encor- 
vadas en vaiias direcciones como los corales, saliendo 
unas de otras con los extremos redondeados y á veces 
mas gruesos: por exemplo la Caliza fibrosa estikiticia. 

en estalactitas: es la figura que forman muchos tallos 
mas ó ménos largos, suütos, derechos, mas gruesos en 
su origen, con los extremos redondeados: la misma. 

en cilindros : la que consta de pequeños tallos reétos, casi 
redondos, paralelos, muchas veces adherentes por los 
extremos: la Galena , &¿ ¿ faú&é&y e¿A '¿ér^^&nfa-. 

en tubos: es la precedente con los tallos huecos y algo 
cónicos: la Sanguina . e¿ i*¡^jf&*s?6. 

en forma de coliflor: es la figura en que de un tronco 
considerable salen apretadas muchas ramas redondas y 
gruesas: La Caliza fiérttttestilaticia* 
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en forma de mazas: la figura en estalá&itas delgadas en su 
origen y muy gruesas en sus extremos : el min e ral - de 
Hierro negro compafto , ó *ayo do Hi e rro negro Alo - 
hmdinado . 

en racimos: la que consta de mitades ó mas de pequeñas 
esferas incorporadas, ó que se tocan inmediatamente: 
el cayo * de Cobalto negro. 

globosa: es la figura en partes redondeadas: el mineral é e 
Hierro arcilloso globuloso es esférico^ el Pedernal elíp- 
tico; la Zeolita hojosa amigdaloydeo ; la Cornerina glo- 
bosa imperfeEla , esto es, con eminencias y cavida- 
des. 

arriñonada: la que consta de muchas eminencias, que son 
pequeños segmentos de grandes esferas incorporadas 
unas con otras, y cada una sencilla, ó compuesta de 
otras mas pequeñas Sanguina . 

bulbosa: la compuesta de varias eminencias globosas algo 
irregulares con algunas concavidades semejantes entre 
ellas: esta figura afeéla ser algo oblonga: el Pedernal. 

coagulada: la que consta de pequeñas eminencias esferoy- 
dales aplanadas, con una especie de hundimiento en el 
medio, y aun entre unas y otras, muchas veces con pe- 
queños surcos, á cuya figura acompaña poco lustre: la 
Galena. 

espejada: la figura plana, lisa y lustrosa de un fósil: el 
mineral -de Hierro roxo compa£to,- ó cayo de Hierr o rc > 

wsi /i/o iji /i/y//<o 

en hojillas: la que consta de láminas muy delgadas, pla- 
nas ó curvas, engastadas en otro fósil, ó adherentes: la 
Plata nativa. -%±± 

celular: la compuesta de tablas ú hojas reunidas de suer- 
te que dexan entre sí varios espacios: por exemplo el 
Quarzo con celdillas planas , triedras y tetraedras ; la, 
Pirita sulfúrea hepática con exhaedras* y el Espato ca- 
lizo con poliedras: el voy* de Hierro roxo compacto las 
tiene redondas paralelas; -e l mineral do Hierro palustre 
cenagoso en forma de esponja \ el Quarzo duplicada* r 
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el mineral d & Cohetito gris en grietas, y la Pirita sul- 
sulfúrea hepática indeterminadas. 

con impresiones: los vestigios que dexa un fósil después 
de su destrucción en otro con quien estaba incorpora- 
do: son cúbicas y piramidales exhágonas en la Pirita 
sulfúrea comun\ cónicas y esféricas en la hepática. 

ojosa: la figura de un fósil penetrado con diversos aguje- 
ros redondos, profundos y estrechos: el mineral d& 
Hierro palustre de prados.- V) 

cariada: la que consta de muchas y pequeñas cavidades 
colocadas desordenadamente: la Galena. 

kudosa: la que consta de mas ó ménos grandes eminen- 
cias agudas ó romas, y cavidades indeterminadas: el 
Arsénico nativo. 

ampollosa: la figura de un mineral con cavidades esféri- 
cas mayores ó menores: la Pómez. 

ramosa: figura en muchas ramas encorvadas que parten 
unas de otras, y no de un tronco común, sin guardar 
proporción en su grueso, y tienen algunos lados y ex- 
tremos agudos: el Hierro nativo de S iberia. 

PEGADURAS. V. Comunes. 

PESADEZ. 

flotantes: son los fósiles que pesan ménos que igual vo- 
lumen de agua pura, como el Petróleo. Dividiendo el 
peso de la destilada en mil partes, se llaman 

ligeros: los que pesan desde este punto hasta dos mil: 
por exemplo las Substancias combustibles. 

poco pesados: los que pesan desde este término hasta qua- 
tro mil , como la mayor parte de las Piedras. 

pesados: aquellos cuyo peso llega hasta seis mil, como la 
mayor parte de los Minerales. 

muy pesados: los que pasan de seis mil: por exemplo los 
Metales nativos. 

PIRAMIDALES. V. Fragmentos. 

PIRÁMIDE. V. Fundamental. 

PIZARREÑA. Aquella textura en que las moléculas for- 
man láminas de un grueso considerable , y en que no 
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se descubren partes separadas: la Pizarra sirve de 

exemolo para todas las variedades* 
PLUMAS. V. Superficie. 
PRISMA. V. Figura fundamental. 
PULVERULENTAS. V.. Desmoronadizos. 




RACIMOS. V. Particulares. 

RAMILLETES. Son los que forman las fibras ó estrías ^ 
y por lo común son las de en medio mas largas que las 
otras. V. Fibrosa y Estriada. 

RAMOSA. V. lo mismo. 

RASPADURA. La señal que reciben los fósiles raspán- 
dolos coa un cuchillo, y el polvo que dan á veces de 
diferente color: por exemplo el mineral de Hierro es~ 
pejado. común es de un gris de Acero obscuro, y su ras- 
padura es de color de Cereza ó de Cochinilla. 

RAYADA. V. Superficie. 

REFLEXOS. La propiedad del Opalo fino, del Diaman- 
te, de algunos Gergones pulidos &c. de descompo- 
ner la luz en io$ colores del prisma, que se dexan per^ 
cibir de quaíquier lado que se miren. 

REGULARES (FIGURAS). V. Cristales. 

RESPLANDECIENTE. V. Lustre. 

RETICULAR. V. Particulares y Superficie. 

REVESTIMIENTO. Figura de los fósiles desmoronadi- 
zos que cubren del todo ó en parte á otros sólidos sha 
formar una figura regular ni particular, como la Tier- 
ra de porcelana sobre el Quarzo*. 

RODAXAS. V. Fragmentos^ 

ROMBO Y D A LES. V. lo mismo. 

1ROXO. Es un color bastante subido. 

^aurora: un roxo amarillenta, mezcla de roxo de es>* 
earíata y naranjado: el RejüIgar y -&> o ffio - da, ¿4&táni<m 
Mirada r(MQ % 




1 _ 



(XXL) 



$e jacinto: es un roxo subido formado de; precedente y 

algo de pardo: el Jacinto. 
de ladrillo: es un roxo claro formado de aurora con algo 
de blanco y poquísimo pardo: el Jaspe aporcelanado. 
$e escarlata: es un roxo claro que tija algo á amarillo, y 
parece mezclado de carmín y algo de amarillo de li- 
món: el Cinabrio de color subido., 
as cobre * un roxo amarillento claro con lustre metálico 

el Cobre nativo. 
be sangre: roxo obscuro que parece formado de carmesí 
' y roxo de escarlata: el Granate fine. j'¿;ry¿>, 
carmín: un roxo subido sin mezcla de otro color : es el 
roxo puro: el wmertfí de Cobre roxo capilar, ó quizá 
carbón de Cobre roxo. 
j>e cochinilla: un roxo obscuro que parece formado por 
f la mezcla del roxo de carmííi?con muy poco gris azu- 
lado: el Cinabrio de color obscuro^ 
carmesí: roxo azulado subido que parece formado de ro- 
xo de carmín con algo de azul de Prusia: el Zafiro* 
coiuM-Bir-;(/?kfrcI carmesí con mas-azHÍ 4e-?- ru si a, que p o r 

«eeft ^m c fíte^ a^"ytok ido r coma en el Granate* **r**iZS> 
encarnado: un roxo* bario mezclado de carmesí y blanca 

amarillento: el Espato pesado* 
eosado: un roxo claro, mezcla de roxo de cochinilla con 

blanco de nieve: el Qparzo de Babiera. 
3>e flor de aleerchigo: es un roxo claro que resulta del 
carmesí mezclado con blanco de nieve: las flores de 
Cobalto , &-e*ty&-deJ2í&^$o^rtrxo* 
$e cereza: roxo obscuro mezclado de caéáfytitáy algo- de- 
pardo: el -mine ral d e Antimonio roxo^é-M^de Anti- 
a monio assu& ado &Q&G* 
pardusco: ua roxo bastante obscuro, que es la mezcla deí 
color de sangre con algo de pardo: el Jaspe. 



SABOR» Los fósiles ó sales disolubles tienen un gusto 
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sajado que tira á dulce, como la Sal Gema, 6 muriato 
de Natrón ; ó que amarga, como el Sulfato de magne- 
sia', ó que refresca la boca, como el salitre ó nitrato 
de Potasa: astringente que sabe á dulce, por exemplo 
la piedra (%lumbr£& pi%arrada ; ó acerbo, como las Ca- 
parrosas: de lexía, por exemplo el Alkali mineral,, á 
carbonato de Natron\ de er/V/tf picante, como la *SVi/ 
amoniaca , ó muria to-de Amoniaco. 

SEMIDURO. V. Dureza. 

SEMITRANSPARENTE. V. Transparencia. 

SO LIDEZ ?- L a-pmpiedad por la qual no se dexan mever 
las partículas de un fósil por uña pequeña fuerza, -Se 
UamwxMgrios los que al raspartos- saltan despidiendo el 
polvo á lo lejos, como el Espato cal ¡zoilos que no sal* 
tan, y, cuyo polvo se amontona á los lados de la raspa- 
dura como el del Espato pesado, son dóciles; y dúEli- 
-fefc l os que sede*a«~GO£teE- en— kajiüas y - e xten d er c^f* 
e l martillo! por exemplo {nt Pkrta~ *iativ a % 

SONIDO. El que dan algunos fósiles tocándolos con un 
cuerpo duro, como el Arsénico nativo-, ©.doblándolos, 
como el Talco; ó pasando los dedos por encima, como 
la Zeolita harinosa, ^fn^ ¿rí#¿¿*H &>mo e/ A}3¿ífJ 

SUPERFICIALES (COLORES). Colores diferentes del 
que tiene el fósil en su interior, y que provienen de al- 
teraciones que padece en su superficie. 

un solo color , como el negro en %\¿ miner * l de Plata sul- 
fúrea^ 

muchos juntos , como en la Galena que tiene los del Pavo 
real; el mineral de Antimonio gris, ó Azufr e -de ^Ami- 
memo, que tiene los del A reo iris ; el Bismuto nativo 
los del pecho de Paloma, y la Pirita sulfúrea los del 
Acero pavonado* ^ieth^^/****^^ s**v ¿*¿(i) 

SUPERFICIE. 

escabrosa: la que presenta muchas eminencias pequeñas 
y desiguales, como la Calcedonia. 

Granosa: la que resulta de muy pequeñas eminencias igua- 
les, como en el &&e-de Hierro pardo fibroso. 
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encostrada: la que presenta muy pequeños cristales jun- 
tos y poco diferentes, como la Pirita sulfúrea común 
y hepática* 

Áspera: la que está formada por eminencias casi imper- 
ceptibles, agudas ó romas: por exemplo en las chinas 
de Q'iarzo ó Enbidras. 

lisa: la que no presenta ninguna eminencia, por exemplo 
la Galena e+trnea.-e.^ ¿zp&z??' 

üayaoa: laque presenta eminencias casi imperceptibles 
en líneas redas y paralelas entreoí: están atravesadas 
en el Cristal de roca , á lo largo en el Chorlo , diago- 
nal mente en el miner al-de Hierro espejado común : al- 
ternan en los cubo* de Pirita sulfúrea : se hallan en 
forma de plumas , saliendo las rayas obliquamente de 
los dos lados di una linea intermedia, como por exem- 
plo, en la Plata nativa ; ó en forma reticular, cortando 
unas rayas paralelas á otras en ángulos reétos, por 
exemplo en ei minoral -de Cobalto gris, ó Arsénico de 
-C obalto ,. 




TAMAÑO DE LOS CRISTALES. . < v A?7^^Uv 

extremente grandes son los que tienen dos pies y mas 
de largo, co no el Cristal de roca de Madagascar. 

muy grandes se llaman entre dos pies y seis pulgadas r co- 
mo el Cristal de roca de la Suiza. 

grandes: los que están entre medio pie y dos pulgadas^ 
por exemplo otros Cristales del mismo parage. 

medianos: entre dos pulgadas y seis líneas, como la Gale* 
na cúbica. 

pequeños : entre seis líneas y línea y median por exemplo 

la Galena en oclaedros. 
muy pequeños son los que baxan de línea y media; pero 

se pueden distinguir á la simple vista,, camo el mineral 

-dé Urano espática*. 
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extremamente pequenos: los que no se pueden distinguir 
á la simple vista, como los de Oro nativo, ¡a 

TEMPLE. El Diamante, el Jaspe , la Esteatita y el 

^j&xhur expuestos al mismo temple , -parecerán al tacto 
el primero muy frió, el segundo frió, el tercero algo 
frió, y el último poro frió. 

TERROSA. V. Compaña. 

TESTÁCEAS. Las partes separadas que tienen poco grue- 

so respe&o de su anchura y longitud. , 
planas continuas en t tyiidfatQ de Baritthdj ptáeeo phvi& , 

en zigzaque, formando ángulos entrantes y salientes, 

en el V cifran* 

curvas ordinarias en X ^ r- Sangumai, arriñonñdas en q\ Sup - 
ínente en \a C aleedott ia, y có nic a m ente en e l E ^p?fro-&¿- 
Jia Oé -S on muy gruesas - ím la Sanguina, gruesas e n e l 
Sul f a to do ^ Barita tcstácco curvo, d el gadas yj ? iuy ~éei- 
gadas en -e l Testúoeo pl a no . e<t '>ú"*u to^>yt*>*tr*> <V 

TEXTURA. Figura que resulta de los varios modos con 
que adhieren entre sí las partículas de un fósil. Se divi- 
de en Compaña % Fibrosa, Estriada, 1 f "Pizarreña. V. 
estas voces. 

TIZNADURA. La mancha que dexan las partículas de 
algunos fósiles en los dedos quando se tocan, ó en el 
papel qua-ndo se frota ó escribe con ellos: el cayo d e 
Hierro roxo espumoso, por exemplo, tizna mucho; el 
Talco terroso, poco: con el Lápiz plomo ¡ é—earéen-de 
-Hioi'ro, se escribe. 

TORNASOLES. Los varios colores distintos del color 
del fósil que se observan á un tiempo en ciertas direc- 
ciones en los fósiles traslucientes del todo ó en los bor- 
des: por exemplo etí íá ptSkr^ e Labrador. 

TRANSPARENCIA. 

transparentes son los fósiles al través de los quales, aun- 
que sean gruesos, se pueden reconocer los objetos, co- 
mo el Cristal de roca. 

semitransparentes: los que solo en partes delgadas dexan 
reconocerlos, como la Calcedonia. 



*UesH.C+<- ¿&í<¿^s&¿<- A^^^o 



¿X^^du -^^^ ^ ^^^^ ^ 

Jt ^JPy/ i ^ ^c^^^—y ¿^¿<*^Sk> ^¿^^^ 
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traslucientes: los que dexan pasar alguna luz, pero insu- 
ficiente para reconocer objeto alguno: por exemplo la 
mayor parte de los Quarzos. 

traslucientes en los bordes: los que puestos á la luz de- 
xan solo pasar alguna por sus bordes, como la Piedra 
córnea. 

opacos son aquellos por cuyas partes mas pequeñas no pa- 
sa luz alguna : por exemplo el Carbón de piedra. 
TRASLUCIENTE. V. Transparencia. 
TRUNCAMIENTO. V . Alteraciones. 
TUBOS. V. Figuras particulares. 

u 

UNTUOSIDAD. El ta&o crasiento que tienen algunos 
fósiles, como la Esteatita que es muy untuosa: el Bol 
es untuoso: el Lápiz plomo lo es algo\ pero el Trípoli es 
árido. 




VENAS. V. Dibuxos de colores. 

VERDE. Es un color subido, mezcla de azul y amarillo. 

cardenillo: verde azulado bastante subido sin mezcla 
sensible de amarillo: mine'Fethde Cobre verde. 

celedón: verde azulado subido, mezcla de verde carde- 
nillo y algo de gris ceniciento claro: algunos Berilos. 

montañas verde agrisado claro casi baxo, que parece for- 
mado por la mezcla de verde celedón con algo de gris 
amarillento y ménos de blanco: algunas Piedras ra- 
diantes. 

esmeralda: un verde subido puro, en que si domina algún 
color es el azul: cara&erístico en la Esmeralda. 

puerro: un verde obscuro ^uejira algo á pardo: parece 
formado de verde hierba, colíaTgo de pardo: el Prasio. 

4 
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manzana: verde claro blanquecino, formado de la mezcla 

de verde hierba y algo de blanco: la Crisoprasa. 
hierba: un verde subido en que domina el amarillo: el 

mineral de - Urdm e spúfuo . ^^¿¿<¿&o 
pistacho: verde hierba que amarillea bastante, y tiene 

muy pnr^-np^Ha-riy pardo: la Crisolita. ^ v ¿upeAj 
esparrago : ^verde amarillento baxo, mczclado N dc verde 
^ manza^a y^gris amar illento: el Crisoberilo. 
aceytuna: un verde que tira mucho á pardo, y parece 

mezclado de verde hierba y mucho pardo: algunas 

V iedras pez. 

aceyte: es un verde amarillento que parece formado del 
verdegay y algo de pardo: los Berilos de Sibena. 

verdegay: verde amarillento bastante claro: es el paso al 
color de azufre: algunos minerales de U ranw cspátic os^c* **o 

Verdinegro: verde puerro muy obscuro^ ^ neaclad e- d e 
üiucho negro agrisad e : algunas Serpentinas. 

VISO. Un color solo , distinto del que tiene el fósil, que 
se observa mirándolo en cierta dirección, como el viso 
de latón en alguaa3 Obsidianas negras del Real del 
Monte» 



J 
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INTRODUCCION. 

W 

ORiéiognosia (*) es srífa Ciencia experimental que en- 
sena á conocer los fósiles por-sas- cara&éres 
^4of€^--y^á^et astficarl o s v ^ **¡pt& ^ ^^^^^^ 

Fósiles son cuerpos naturales sin órganos y sin 
vida, de una sencillez mecánica, permanentes, que habi- 
tan en la superficie y en lo interior del globo. Se llamaa 
naturales para diferenciarlos de los produdos del arte: 
la sencillez mecánica los distingue de las rocas mezcladas 
de dos, tres ó mas fósiles diversos, y" que pertenecen á la 
Geogn&sia (**) óal conocimiento de la situación y relacio- 
nes de ios fósiles en lo interior del globo: con ser perma- 
nentes se distinguen de los que deben su existencia á las 
contingencias de los fuegos subterráneos, como los. .pro- 
ducios volcánicos; ó de los metéoros y otras, como las 
aguas minerales. 

Clasificación es la distribución de las ideas gene- 
rales y particulares de una especie de cosas, con relación 
á una especie de propiedades, en un orden que indique 
la diferencia graduada de estas. También se llama Sis- 
tema, y así se dice Sistema Animal, Vegetal, Mine- 
ral. 

El fin de un Sistema es aliviar la memoria juntan- 
do Jas cosas semejantes y separando las diferentes-, facili- 
tar la determinación exáéla de las unidades por medio 
de la división correspondiente, y mostrar ccn esta divi- 
sión las diferencias graduadas de la especie de propieda- 
des de los objetos clasificados. 

Solo se ha de ocupar la clasificación de una espe- 
cie de cosas, y así serán objeto de la nuestra solamente 
los fósiles. 



(*J Voz griega compuesta de oruktos excavado, y gnosis conocimiento. 
(**) También voz griega de gi tierra, y gnosis conocimiento. 
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También ha de atender solo á aquella especie de 
propiedades de cuyas diferencias saque el fundamento de 
su división. En la nuestra se atenderá á la combinación 
délas partes de que se componen los fósiles, que es el 
fundamento de sus diferencias esenciales. 

En efeéto las de los animales y vegetables estri- 
ban en la disposición y enlace de sus órganos : carecien- 
do de estos los fósiles, es menester buscarlas en otro prin- 
cipio quando es constante que las tienen. Partiendo una 
planta en pequeñas partes , ya no tienen cada una de por 
sí las mismas relaciones que quanJo formaban un todo ; 
pero podemos partir hasta doade llegue la división me- 
cánica un pedazo de Cinabrio ó Azufre de Mercurio , y 
cada partícula será de la misma naturaleza que el todo 
por pequeña que sea; con que no pueden consistir sus re- 
laciones en la agregación, pues no se destruyen con la 
separación: solo se destruirán quando lo descomponga 
por la análisis en sus partes constitutivas, esto es, en Azu- 
fre y Mercurio: entonces no puedo decir de cada una 
que son el mismo fósil que ántes: luego sus relaciones 
consistirán en su combinación. De aquí es que no se ha 
señalado jamás ni se señalará un tránsito de este á los 
otros dos Reynos animal y vegetal, por proceder la serie 
natural de las relaciones de estos , de la configuración de. 
sus órganos , y la de aquel , de la combinación de sus 
partes constitutivas. 

La división procederá por Clases, Familias, Gé- 
neros, Especies y Variedades, añadiendo Secciones quan- 
do sean menester entre Familias y Géneros, ó entre estos 
>¿s/¿/ y las^ Variodadcs , y entre Especies y Variedades Espe- 
cies subalternas. 

En nuestra clasificación hay que dividir toda la 
masa en porciones que sean tan generales las unas co- 
mo las otras: subdividir cada una en las partes corres- 
pondientes; y ordenarlas dando á cada quai el sitio que 
la corresponda. 

De lds elementos de los cuerpos que pretendieron 
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substituir Par a reí so y otros Chímicos á los de la Escuela 
se han tomado las Clases del Reyno mineral: las piedras 
y tierras, que no son mas que piedras desmoronadas, del 
terrestre: del salino las sales: del sulfúreo las substancias 
combustibles; y del mercurial los metales. Esta disposi- 
ción sé que es artificial; pero se han tomado los caracte- 
res de las clases que parecen mas constantes. Años pasa- 
dos se temió la supresión de la clase de las tierras, por- 
que algunos Chímicos ce la Academia de minas de Schem- 
nitz en Hungría supusieron que las habian reducido á 
metales: pero este fué un metéoro que desapareció en el 
mismo instante de su formación ¿1) 

Los trabajos posteriores de los Chímicos nos dan 
el fundamento para' tantas Familias deios fósiles quantas 
son lo?; últimos resultados de su análisis. Las tierras son 
unas substancias que no muestran afinidad con el arxtca - 
^l© ó base del ayre vital., sea por estar ya saturadas, ó. 
por pira razón que ignoramos. En lugar de una tierra 
elemental tenemos ^letc diversas que la análisis chímica 
no ha podido llegar A descomponer mas: que son la tier- 
ra del Labra piedra?, leí del Gergon, la Si ¡iza, la Alumi- 
na, la M:i^nesiÁ^ } h\ Cal, y la Barita: pero por hallarse 
siempre lasfl^s últimas combinadas naturalmente coa 
juna substaucii ^rHieayada ^-ft es vemos prec i sados á con- 
t a rla s e ntre las sales, y así quedan cinco Familias para la 
primera Cías . □ los compuestos de una substan- 

cia si mple^ aftxi cayada con una base qualquiera. Nos sub- 
ministran las Familias las b asaque según los conoci- 
mientos a&unles son por la mayor parte simples. Son 
téfreas, co:no La Cal, la Barita &c.:, alkalinas, como la 
Potasa, el Nátror tálicas, como<éT Muriato de Mer- 

curic^'Las substam tas co 9 ¿ustibles son las que tienen mas ¿ 
ó ménos facilidad áq quemarse combinándose con el 
xícayo , sin tomar la forma metálica. Sus Familias son los 
Betunes, el Azufré y el -mrborí l io Hierro 6 Jjüpiz ph 
4m. A los metales los caracterizan su afinidad con el «-¿^ 
xfcayo , y la propiedad de tomar la forma metálica. Cons- 



tituyen dios 5r0 . cn o Familias, porque otros tantos meta- 
les simples ha encontrado la Chímica, contando el Ura- 
no, que ha tomado su nombre del nuevo planeta descu- 
bierto por Hersche^^^ 7 ^^ , e¿-&fa*iv ¿? é¿ ¿%&»*o. 

Para la construcción de los Géneros y Especies se 
observará la qucintidad y qualidad de las partes constitu- 
tivas. En la qnantidad se comprehende el número y la 
proporción. Ésta las hace considerar como esenciales p 
accidentales', en el-A^trfp o de Cobro muy ferruginoso , - ó 
mineral de Cobre amarillo, es accidental el Oro, y en el 
Espato calizo el Hierro. Las esenciales nos interesan con 
especialidad, porque nos dan .el. fundamento para la divi- 
sión de nuestros Géneros y Especies. Se subdividen en 
partes mas ó menos principales* de las quales las primeras 
componen 'á lo ménos el duplo de las otras, y así en Xlx 
Azufre * do Plomo, tr Galena, son partes esenciales el Azu- 
fre y el Plomo; pero este es el mas principal. El número 
de las partes esenciales nunca varía: solóla proporción, 
varía algo, y al mismo paso exáclamente la qualidad ó el 
grado en que manifiestan su caráéter, y es lo que consti- 
tuye las Especies que convienen por otra parte esencial- 
mente. Si la diferencia fuere esencial, formará Géneros 
diversos, come también los forma el número de las par- 
tes constitutivas quando varía: si fuere esencial, aunque 
no tan grande, producirá las transiciones de un Género á 
otro. Esto supuesto, contamos tantas Especies quantas 
son las diversas formas que observamos constantemente 
en los fósiles, en virtud de la constante atracción de las 
partes de un mismo compuesto, y tantos Géneros quantas 
partes constitutivas idénticas, ó resultados iguales, nos 
suministra la análisis de las diversas Especies. 

, Quand o -ae hall e n p u e s, en l uí fúsfl ""5ubsfón^mnfe 
Fctmiliao diferentes, sc -at enderá á la predominante ■ para r; 



qiis^cansu tuya un (Jcncro de aquella Familia, en cuyo 
ease-se*A4 a -divis ion nafairafc^ mas alg,una3 vec e s es forzoso 
recurrir á- divisiones artificiales , como sucede con aque — 
4 J a s su b stancia s que e n poca cantidad imprimen muehoa 
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i fósil , que otras en mayor 

►n: 4^ieu-que-f*Klíé-^t^ divisiones 
l^ confirtnc una análisis ultcrior ^eoffjgieiKio &us-propios 



-£¿>^Wííw-€ütecó-4as-picdTa-s preciosas en hHFft r 
ini lia d¿ la A l ureiqa; pero v tead^-qiHM cn ia n ma ^ c a sac- 
- teres - de la Siiiza, se " ■ podía de r dar que -sus^uiálisis- íttesen 



tan exáétas como se — necesitaban^ ~y el tiempo ha beeha 
^f-ya^^p^^^'ft^*»^ ^ }e ' ía duda^TQ fundada. El 
«Cbíouco Sueco encornó en elilubí.39 partes de SHiza y 
-4^ de Alurmim^y- ^cfra r d - o b tttfr^-despues 41^ de aqtic- 
~lia- y 367 de es; a : lamhien halló en el Topacio' de Sa-xo— 
~4ua-g 9 partes do Silizc i ^ 4 6 de Aluinfraa ; -f&&-Wiegleé- 
3aeé-^de4a~pfia^ fin, o omo 

«e-maninestati todas las substancias sus propiedades en ua- 
mismo grado, es tm v ncstci' consultar no so] o su cantidad, 
sino también su qualidad, quaniio un principio, aunque ea 
wefíor porción- , no s el o s e equi libre, sino <jue preposdeíe* 
^ los- demás en m a nifes ta r su s propiedades. 

Los fósiles de un Género que discrepan en ménos ' 
caraéléres de una Especie que esta de las demás consti- 
tuyen una Especie subalterna: les de una misma Especie, 
que se diferencian en uno ó dos cara&éres, forman las 
Variedades , de suerte que en estas es la diferencia muy 
pequeña y accidental por lo común en el número de las 
partes, aunque no de las esenciales. 

Hecha la división en miembros superiores é infe- 
riores, se sigue ver su colocación. 

Aquellas familias ocuparán el primer lugar que 
manifiesten mas distintamente su caráde^.^La-tterta-del 
J^rbnipiedras cgjj^r flügüa Kfapprotb , no-^e-eombina con 
ácidos ni álkalf% maaifiesta nías su naturaleza terrea que 
AerátA -Gergoirp-que se combina sol oxon algunos ácidos, 
-eomoel^nifárico y el acético, formando con este una sai 
^*fetalizabler{*) mas que la Siliza, que se combina cófrfes 



(*) La escrupulosidad de ¡éste Chírnico, á quien citaremos tantas veces 
así por las nuevas análisis juq ha publicado como por las. ijue ha corregido 
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4ifea4is mmj^ei^^ el ácréo 

fUnkie o ; ymugti e^fí^as que las-otras, qtte-se-eombm^a 
con mayor-ó-menor facilidad sobre tedo con los ácidos-: 
een qne se seguirán en este mismo orden en el Si st e ma» 
Entre las sales colocamos primero aquellas en cjryps ácip 
dos está bien demostrada la substancia simple a^xíSIya-' 
4tV, como en los Carbonatas, Sulfatos, Fosfatos, Volíra- 
tos &c. y luego los Boratos, Fluatos y demás, como que 
solo por analogía inferimos en sus ácidos la presencia de 
la base del ayre vital. La facilidad de quemarse servirá 
para coordinar las substancias combustibles. En la clase 
de los metales ocupaba hasta ahora el primer lugar el 
Oro; pero se lo ha quitado la Platina, porque muestra 
mas su índole metálica. . • 

También en cada Familia ocuparán el primer lu- 
gar aquellos Géneros y y en cada Género aquellas Espe- 
cies que respectivamente manifiesten .mejor su cará&er 
genérico ó específico. 

El mismo principio se observará en las Secciones 
que se introduzcan por exemplo en las Familias de los 
metales, según que estén en estado metálico, ó combina- 
dos con el Azufre, el Arsénico ó el Antimonio, 
yados. A ^x^****}** . 

En cada Familia se pondrán juntos los Géneros 
mas afines para que se vea mejor su diferencia. 

Sobre las descripciones de los fósiles advertirémos 
que su exterior ó conformidad en los caraéléres exterio- 
res nos puede indicar la Familia ó el Género á que perte- 
nezca uno nuevo; pero solo la análisis puede demostrarlo, 
porque- acaso ha querido la naturaleza expresar con unos 
ú otros caraéíéres indistintamente las diferentes combina- 
ciones de los fósiles, ademas de que á veces provienen 
aquellos de una diferencia esencial, y á veces solo de 



de otros ChímicGs A '-»e- inspira bastante confianza para establecer como dos 
Familias nuevas las referidas substancias, aunque las hi examinado en pe- 
queñas porciones, porque su exáftitud suple á la escasez. 
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clra accidental, lo que no podemos adivinar: y así tedas 
las tentativas que se han hecho para clasificar los fósiles 
per sus ( ara&éres han salido varas, pues se han juntado 
muchos qte eran esencialmente distintos, y se lian sepa- 
rado otros de ui roisn p \ énero , que solo variaban acci- 
dentalmente: con que si un Eotánicc o un Zoólogo tiene 
clasificado un objeto nuevo con el hecho de describirlo, 
el Mineralogista tiene que recurrir per una parte á la 
análisis para clasificarlo, y por otra describir sus carac- 
teres para darlo á conocer. De aquí precede también que 
no podamos dan caraéléres genéricos csenciale^'pues aun- 
que sea esencial -el color negro de hierro en el mineral-de 
Hierro magnético, el amarillo pajizo en el cave de Bis- 
muto, la dureza en íl. -Azufre de Hierro, e-Pirita , la fle- 
xibilidad elástica en la Mica, no bastan ellos solos para 
distinguir estos Géneros. Ademas consideramos los fósi- 
les alterados constantemente por los varios agentes de la. 
naturaleza, cuya alteración intliiye en sus carafléres, pero 
no en su combinación esencialmente, por lo que tenemos 
que contarlos en los mismos Géneros que otros que no 
han sufrido mudanza; y así es menester que nuestras des- 
cripciones sean naturales, esto es que comprehendan to- 
dos los caraftéres que se puedan obsejvar en las Especies. 

Por lo tocante á la nomenclatura hay pocas reglas 
que dar en una lengua en que no hay muchos términos. 
Los nombres son triviales ó sistemáticos. Los triviales 
deberán ser generales, no los que se usan en uno ú otro 
real de minas, ni los que acostumbran estos ó los otros 
artistas : distintos para cada fósil diferente, (los France- 
ses llamaban Chorlo á todas las piedras que no conocían) 
y únicos para cada uno; si hay muchos sinónimos se esco- 
gerá el mejor: propios, y así no se llamará Lava vidriosa 
á la Obsidiana, ni Espatos de plomo á sus minerales blan- 
co, verde &c: distintivos, Teophrasto y Plinio nombra- 
ron los fósiles por sus usos, su color, su dureza: los anti- 
guos Alemanes tomaron los nombres Quarzo, Espato, 
Gneis, de los tonos que dan al trabajarlos: nosotros los 

5 
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nombramos por su? caradores exteriores, por sus usos, 
por sus propiedades* por el sitio en que se crian, ó por 
su primer descubridor. Deberá i ser conformes al genio de* 
la lengua: quando constan de dos palabras, de las quales 
la una exprese una idea general y ia otra una limitación, 
se pondrá esta al fia: también se pondrá el adjetivo des- 
pués del sustantivo.' La terminación en itá indicará orí- 
gen Griego. Solo se inventarán nuevos nombres para nue- 
vos fósiles, ó quaaíó se separe alguna Especie de un Gé- 
nero conocido: habiéndose hallado por fin que la Mica 
verde, que se creyó después que era un muriato de Co- 
bre, no es sino un Espato de un nuevo metal llamado 
Urano, sería absurdo conservarle el nombre de Mica: 
por último, quando el nombre antiguo merezca reforma 
por ser impropio, contra el genio de la lengua, ó que se 
haya hecho muy yaga su idea. 

Los nombres sistemáticos deberán expresar quan- 
to sea posible el lugar que ocupa el fósil en el Sistema* 
Quando se traduzcan los triviales en latín, precederá el 
nombré de la Familia al del Género, y luego seguirá el 
de la Especie; y así se dirá Argilla Feldspatum Vulgares 
la Sección precederá también al Género, como Ferrum 
Cal ci forme rubrunu 
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SISTEMA MINERAL. 



Ciases. Ternillas* Géneros. 



Especies. 



I. Tierras 
y Piedras. 



i. Tioxra del 






Labrapie- 
dras. 


Labrap ledras^ / 


II. Tierra 






¿el Gergon. 
III. Süiza, 


Gergon. 
Diamante. 


5 




Crisoberilo* 


7 




Crisolita. 






divino. 


fe 




Augita. 


// 




Jacinto, 












Espinela. 
Zaiiro. 






Topacio. 
Esmeralda. 


/0 

<21 
















Turnia. 
Esmeril. 


¿V 
3o 



[ Fino. 
Ordinario* A- 



ÍFino. *3 
L Acliorlado. 

f Negro. _ _ - ?r 

[ Eléctrico: Turmalina * 



Quarzo < 



Amatista.^*^^ 
Crisiaí de roca. 
Rosado. 3Uf 
Ccmun. 
[Prasio. 

^. , , f Escamosa. 

Piedra cornea. . . [ Concoydea . 

Pedernal. j¿1 

Calcedonia. 

Xilolita. 
Hcliotropio. 



?3 



f Común. J\ 1 
* • ' Cornerina. 

4$ 



Clases. Familias. 



I. Tierras 
y Piedras. 



III. Siliza. 



IV Alumi- 
na. 
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Géneros. Especies. 

Crisoprasa. 

Piedra de toque. [Apizarrada.^ 
^ ^ Común. -J 

Obsidiana. 

Pie ira espumosa. íO 
Ojo de gato. 
Piedra del Cabo. f/G 

f Harinosa. ?P 



Fibrosa. 



f3r 



Arcilla. 



Jaspe. 



Opalo 



Zeolita < Estriada., 

Hojosa. 
^ Cúbica. jS¿> 

Piedra de cruz.,? 
Lapislázuli. - / 
Leicita. 

Vesaviana. J¿0 
Agata por suple- 
mento. - £A 
Alumina. 
Tierra de porce- 
lana. 

De alfareros. /¿A 
Endurecida. £>? 
Apizarrada. 

f De Egipto. £>& 
\ Listado. 

j Aporcelanado, % 
^ Común. *7c 

fFino. 
I Ordinario, 
j Semiópalo, 
^ Xüópalo. ¿y 

Piedra pez. 

{Común. 
Adularía. 

Pizarra. 

Beiun pizarra./^ 



PC 
&0 



Clases. 



Familias. 
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Géneros. Especies. 



I. Tierras 
y Piedras. 



IV. Alumi- 
na. 



V. Magne- 
sia. 



Terrosa. — < 2^- 
Apizarrada.^w^^^J ^ 
De Tolfa, 



Piedra alumbre. 

Lápiz. 
Piedra de afilar. 
Trípoli. 

Mica. _ $g 

r Terrosa. &v. 

Clorita. Apizarrada,^ 

Común. -€r£ 

y. 

f Común. 
rT i , , J Apizarrada. 

Hornblenda \ De Labrador. 

1 Basáltica. 

- ?A 



Vacia. 

Basalto, 
Lava. 
Pómez. 



Tierra de Verona,?£^ fe/aw** 
L itom arga. ityvh* n¿¿x< 

Xa bou fósil ^ 
Tierra amarilla.. 
Esteatita. — 
Nefrita. I* 7 
Tierra de batan. US 
Espuma de mar. /¿4 
Boí. _ _ U< 



serpentina. 



Talco 



T Terroso. 

i L om un, 

] Endurecido.^ 

[Piedra ollar. !oí? 

f Corcho fósil. fo9 



Asbesto. 



Cianita. 
Piedra radiante. . 
Treoaolana. 



1 Amianto. 
Común. 
Leñoso. 



Asbcstosa. 

Ccmun. 

Vidriosa. 



i -tu 

- -i/11 

HA 
♦ /<" 



Clases. Familias. 



H Sales. 



I. Cal. 



IJ. Barita. 
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Géneros* 

Carbonatas de 

Cal. 
Harina fósil. 
Creta. 



Especies. 



r Compacti. 



Caliza 



Hojosa . 



Fibrosa. 



Común, . 
Oolita. H9 

Granada. 1?° 
Espato ca- 



kzo. 



r Estí 

' [Piso 



olita. 



1^ 



Perla Espato. - /Z¿ 
Bruno Espato. / ? 
Piedra fétida. fvT 

f Terrosa. 
Marga...... [ Endurecidíu/ ^ 

Betún Marga. 



Sulfato* de Cal 



Yeso. 



Fosfatos de Cal. 
Apatita. . 

Volf ratos de Cal. 
Tungsteua. 

Boratos de Cal. 
Borato calizo. 



Terroso. 

Compacto. . - 111 

\ Hojoso. . . [s¿™"J^z 

Fibroso. fé Ui 



( Compadra. 
• [Hojosa. 



Fluatos de Cal. 
Fluor 



Carbonatas de 
Barita. 
Witeringa. 



Terroso. 
t Compatfo. /09 
^Hojoso (Espato ft\ior)./¿,o 



* 



Clases. Familias. 



IL Sales. 



II. . a ..a. 



III. Alumi- 
na. 



IV. Magne- 
sia. 



V. Potasa. 



VL Nátron. 
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Géneros. 

Sulfatas de Ba- 
rita. 



Especies. 



Terroso. 
Compacto. 
Granudo. ^— - 
Tcstácco 

Sulfato i curvo. ¿6/f Espato 

Tcstácco [ pesado. ¿A 
plano. - ¿¿y^" 
Fibroso. l£o 
De Bolonia. 4fó 
Estronciana. ^/ 

Sulfatos de Alu- 
mina. 

Alumbre nativo. 
Sai capüar. /91 

Sulfatos de 

Magnesia. 
Sal de la Hi- 
guera natural. 1 

Nitratos de Po- 

tasa. 
Salitre mineral. 

Carbonatos de 

Nátron. 
ALkali mineral 
nativo. Te- 
quezquite. 

Sulfatas de Na- 
trón. 
Sal de Glaube- 
ro natural. 



Muriatos de 
Nátron. 



Muriato. 



r Hojoso 
Fibroso 
Granoso. 



• ÍSal Gema. 
d. . { 

Sal marina,- 



r Clas 



II. Sales. 



Familias. 

VI. Natrón. 

VIL Amo- 
niaco. 

VIII. Mer- 
curio. 

IX. Plata. 



X. Cobre. 



XI. Hierro. 



XII. Plomo. 



XIII. Zink. 

XIV. Anti- 
monio. 



(XL.) 

Géneros. 

Boratos de Natrón. 
Atínkar. 

Muriatos de Amoniaco. 
Sal Amoniaca natural. 

Muriatos de Mercurio. 
Mineral de Mercurio 
córneo. 

Muriatos de Plata. 
Mineral de Plata cór- 
neo. Copalülo. 

Sulfatos de Cobre. 
Caparrosa azul. 

Arseniatos de Cobre. 
Arseniato de Cobre. 

Sulfatos de Hierro. 
Caparrosa verde. 

Prusiatos d", Hierro. 
Azul de Prusia. 

Carbonatos de Plomo. 
Mineral de Plomo 
blanco. 

Mineral de Plomo ne- 
gro. 

Fosfatos de Plomo, 
Mineral de Piorno ver- 
de. 

Mineral de Plomo 
pardo. 

Molibdatos de Plomo. 
Mineral de PlomQ 
amarillo. 

Sulfatos de Zink. 
Caparrosa blanca. 

Muriatos de Antimonio. 
Muriato de Antimonio, 



Especies. 



(I) 
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PRIMERA CLASE. 

/. FAMILIA. TIERRA DEL LABRAPIEDRAS. 
LABRAPIEDRAS. 

EsrATO DIAMANTINO DE LOS FftANCESES. 

Í^S de color castaño obscuro; pero mirado en cierta 
j dirección tiene un viso de color y lustre de nácar, 
que se acerca al de seda quando está pulido, en cuyo ca- 
so ofrece también á la vista unas rayas transversales pa- 
ralelas muy finas. 

Se halla en masas, y también, como pretenden 
algunos, en cristales prismáticos hexágonos aptenados;^^z&&^ 

Interiormente es resplandeciente, de un lustre de 
Atitóo que se acerca al <&¿-&áear. ¿zY/sr*** '^¿£¿u¿t¿<> 

Su textura hojosa perfeéla, y á lo ménos tiene Cúrd¿n^ 
pie crucero de hoja¿ en ángulos agidos, de donde resul- 
tan fragmentos romboydales muy agudos. 

Según parece tiene partes separadas testáceas del- 
gadas. 

Trasluciente solo en los bordes. 

Muy dqro; ha€€ raya$ en^l cristal de roca, tfrk&tf) 

Poco resistente: muy frió. 

Poco pesado, que se acerca á pesado: su peso es- 
pecífico es 3,710. , /¿¿kf*'*tó'.'3j#r3 ^ ¿¿¡i 

Klapproth lo analizó y encontrr en cien partes 64 
de alumina, 32 de la nm^ua tierra, y las 4 restantes fue- 
TEs~de pérdida. Aun esta piHn rffij.s^ ¡rmrhn á la~des-^- 

6 



f * ) 

co ^osictonr jj^ fundirla lm ^ar-xíoeg>v^s^ 

ees c»qk partes de nátron, dándola cada vez pb despa- 
cio de s horas el mayor grado de calor que pudo soste- 
ner el crisol plata. Después precipitó - con ácidos lo 
poco que el z--\iV: ^abía-sii$uelto; y al fin digirió en áci- 
dos concentradas lo que^iia-^Diab^^ 

El fuego mas violento no hace mas que ablandar- 
lo, según Lavoisier. 

Forma á lo que parece rocas con otras piedras 
con mineral de hierro magnético diseminado en China 
en Bengala, y en Bombay en la India, donde lo usan en 
polvo para cortar y pulir (*) las piedras preciosas; y 
según Morveau y Bournon, se halla también en Francia 
en granito. El que yo he visto de España es un Feldes- 
pato; tiene doble crucero perfedo de hojas rectángulo, y 
el tercero imperfecto. 




(*) Para aserrar las piedras duras es Inferior su polvo al del Diaman- 
te} pero superior al del Esmeril 3 corno también para cortarlas y desgas- 
tarlas con la rueda. 



IL FAMILIA. TIERRA DEL GERGON. 



GERGON. 

£¿U principal color es gris: es á saber , de humo, cern- 
id ciento, amarilkptp,, azulado y verdoso; del azula- 
do y amarillento pasa al blanco: del gris verdoso al 
verde baxo aceytuna, puerro, montaña y hierba, que á 
veces se acerca al verde espárrago: del verde pasa, aun- 
que rara vez, á confundirse con un violado que se pudie- 
ra llamar color de lombarda, y de este con el pardo ro- 
xizo y cetrino: el gris amarillento confina ya con el co- 
lor melado: nunca son estos colores vivos. 

Se halla en pedazos esquinados romos y en gra- 
nos, ó cristalizado. 

En prismas quadrangulares re¿táiígulos , apunta- 
dos con quatro caras puestas sobre las del prisma: unas 
veces están las aristas -de este truncadas alternativamen- 
te; ó lo están todas, y aun la esquina del vértice: otras 
están biseladas las aristas del apuntamiento, y á veces 
también las esquinas. Quando desaparece, ó solo se dis- 
minuye la longitud del prisma, resulta la doble pirámi- 
de quadrangular perfe&a, ó con las aristas de la base 
común truncadas. 

La superficie de los cristales es lisa y lustrosa, que 
pasa á resplandeciente; la de los granos desigual y poco 
lustrosa. 

fffrJ&hJr&HL lustre interior de diamante, que se inclina al 
de cera. 

Su textura concoydea, aunque no del todo perfec- 
ta, y comunmente plana, ü) 

Transparente, que se acerca á semitransparente. 

Muy duro: agrio: quebradizo. 

La mas pesada de todas las piedras preciosas; su 
peso específico es 4,700; Jwu+l Wórsi er ¿¡^ t c? sam' e¿ 



(4-) 

Estando pulidos, especialmente los de un color 
baxo, imitan los reflexos del diamante. 

Sus partes constitutivas, según Klapproth, son o, 5 
de ocre ó cayo de hierro, 31, 5 de siüza y 68 de la tier- 
ra nueva que ha denominado de esta piedra. 

Hasta ahora solo se ha hallado en Ceilan, y Wer- 
ner presume que debe su origen á la formación del Trapp. 
esto es, á montañas de Basalto, Vacia y demis pertene- 
cientes á esta formación. 



LA) 



^ VA 



(j¡) é/ot*w pvrd^a&rts^", ¿ ¿f¿A^>, J^™¿^ 7 ry^z* 
/t ^r^ 9 ** 0 y S#/^ ¿c&n ?waJoj? ^<^? 

J*e*^ 0¿é&&'™ z ' & ¿tovre" e*?as^^ cc^<k^ 

¿¿&'¿3<x <ff& ¿xc**> 



<ruia% Jc^U^^^ y<?¿re¿j%/e^ <^¿& &^/¿£^ 

Je/ fríceud**, Je/ e^^^^ 
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FAMILIA. SILIZA. 
DIAMANTE. (*) 

SUS colores principales son blanco y gris: es á $aber,(1) 
b&aco amarillento y agrisado; gris amarillento, r-er- 
éoso, der^rrmo, ceniciento claro, y un grU particular que 
caries pardn-^co: fueia de esto, a-manllo de topacio y 4e., 
limofH- v^i^gay^Jgu«()S se acercan al de e^párraga^ 
otros tienen un calor medios-ñire pistacho y puerro^HT^ 
do de clavo; rara- vez azuldeHR^usia, y~sag*H*-ék^r~T^ 
pesado. Todos estos colores son claros y agradables; pero 
los Diamantes mas estimados son los que por su transpa- 
rencia parece que no tienen color: los verdes se estimaa 
también por ser r n os. 

Por lo común en cristales solitarios, sueltos ó em- 
butidos, muy rara e¿ de mediano tamaño: no se sabe si 
se halla en piedras redadas^ pues las que se tienen por 
tales son cristales redondos/^.//* j^^&fT^, y O 

Sus cristales se derivan casi todos de la doble pi- 
rámide quadrangular perfeéia con las aristas truncadas y 
biseladas, y aun con biselamiento interrumpido. En tfedo, 
la doble pirámide con las aristas muy truncadas, hasta 
que desaparezcan las caras primitivas v produce un pris- 
ma hexágono apuntado obtusamente con tres caras, al- 
ternando las de arriba coi las de abaxo, como en el Gra- 
nate : si estas caras romboydaks se consideran divididas 
por una diagonal, resultan los cristales de veinte y qua- 
tro caras, como también resultan del fuerte biselamiento 
de jas aristas de la d^ble pirámide primitiva: pero en es- 
te caso son los triángul >s óbfcusánguló&, y en aquel acu- 
tán i^jlos.'" Los crisfairs gem ios deben su formación al 
prisma cortado por medio*, cuyas mitades se reúnen de 
su. rte, que las caras del apuntamiento superior corres*- 



(*; • A.i¿ui¿s piedra maoaiKa pj. dureza de u privativa y Uamazo t 
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pondan á las del inferior^ Quando desaparece el prisma 
queda una doble pirámide triang dar ab¿úa, y cada es- 
quina apuntada obtusamente con quatro caras.- 

Su superficie por lo común áspera y encostrada fi- 
namente, rara vez lisa. Las caras son casi siempre con- 
#é#ás ,ciií niáricas. £v ¿¿¿?s&£}rt> &~ ¿%**¿*i&>Jk 

Su lustre externo es accidental , y así varía desde 
resplandeciente hasta poco lustroso. 

El interno es siempre resplandeciente con un lus- 
tre propio, que por eso se llama de diamante. 

Su textura hojosa plana, pero no se sabe de quan- 
tos-eguce res de hoja s. ^ fie+^etZ*- > t i r^e^e^ ^u^rv^ (A) 

Se duda que tenga partes separadas , por no saber- 
se si se halla en masas. 

Varía desde transparente hasta fuertemente tras- 
luciente: nunca es tan transparente como el cristal de 
roca, té - vite r &r**rf4+c*eo^¿4^ /v^&t ) 

Extremamente duro^pece resistente: muy frió. 

Poco pesado que se acerca ya á pesado; su peso 
específico es 3,500; 3,5 7/ <£¿yrns0^<&*Á. &¿ fc^T** 

Estando pulidos tienen los reflexos del iris, T^uyC?/ 

Es fuertemente eléctrico. Su fuerza refringente es 
casi triple de la que corresponde á su densidad, y de es- 
to proviene su mucho brillo.. 

El polvo que resulta del frotamiento de los Dia- 
mantes arele sobre las ascuas como el Espato flúor, con 
una luz blanca azulada. 

^^^te^g^era-mos que much os Mineralogistas han co- 
locado al Diamante entre los fósiles combustibles; porque 
e&puesto en tuia mufla al fuego que basta para fundirla 
— plata, se consume con una llamr» azul enteramente. Pero 
corno en este a&o no exhala ningún olor, como-no-se-di- 
suelve en los aceytes, y como su cristalización , durnyn 7^ 
peso le distinguen tanto de las substancias combustibles^ . 
gor ests-lo toIoc ^kos - a mi í ; (*) fo&t*. ü ¿2 & * 

tnh , ■ — 

(*) Según Lavoisier. y Cadet la combustión de los Diamantes dentro 
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Según Werner debe su formación, como las mas/# 
á las montañas de Basalto y Vacia. Humbcldt, conocido 
ventajosamente por sus tratados del Basalto y de las Plan- 
tas subterráneas de Freyberg, vio en Inglaterra rocas de 
una mkia de Diamante de la India, que eran Almendrilla 
basáltica muy parecida á la de Francfort sobre el Mein: 
también k pareció el del Gabinete del Estatuder en la 
Haya un conglomerado ó brecha semejante á la de La ali- 
ña de Granate de Bohemia: es verdad que este pedazo es 
pequeño y poco distintivo; pero á mr me ha* parecido un 
conglomerado muy reciente formado en algún arroyo en 
que andaba suelto el Diamante, cuyo medio de reunión 
con otras chinas, es un ocre pardo roxizo. 

Sus minas principales están en la India oriental r 
en Golconda, en Visapur, en Bengala, en Malaca, en la 
isla de Borneo; también se hallan en el Brasil; pero no 
es esto lo que los distingue en orientales y occidentales 
entre los joyeros, sino su calidad y dureza, como á las 
demás piedras preciosas. /e<**wi,é/ Ac*^ ¿k y< Awejr&rCz) 

Los diamantistas líarnan á los oétaedros puntas 
nayfes, y los aplican para Diamantes fondos ó brillantes,, 
que es el modo mas hermoso de labrarlos descubierto un 
siglo hace: de los otros labran los Diamantes rosas y los 
Diamantes tablas. 

Los de natura , que siendo imperfetamente hojo- 
sos no se pueden labrar bien , sirven á los vidrieros para 
cortar el vidrio. 

CRISOBERILO. (*) 

SU color principal es verde espárrago, que pasa á con- 
fundirse con el blanco verdoso por un lado, y por 



de bolas de borcelana, si^ue las mismas .eyes que las de los demás cuer- 
pos; cesa en quanto se destruye ei gas a raí cayo contenido en el interior de 
la bola. Por.i-índolo en el foco -de un espejo ha visto Lavoisier levantarse 
«n polviiio que precipitaba ¿1 agua de cal. 

(*) Cbrysobiry/tos 3 Berilo de color de oro, de Cbrysos y Bkyífos. 
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otro con el verde aceytuna, y aun con el pardo cetrino 
claro que se acerca al gris amarillento. 

Algunos despiden un viso de ópalo como si estu- 
vieran cubiertos de esta substancia. 

Se halla así en pedazos esquinados romos, y en 
granos redondos, que parecen entrambos piedras roda- 
das, como en cristales: estos son tablas prolongadas hexá- 
gonas., á veces muy obliquángulas, con las caras termi- 
nales biseladas. 

Las piedras rodadas son poco ásperas y centellan- 
tes, que se acercan á poco lustrosas. Los cristales tienen 
las caras laterales rayadas á lo largo, las demás lisas y 
resplandecientes. 

Interiormente siempre resplandeciente, y su lus- 
tre entre cera y diamante. 

Su textura es concoydea bastante perfeda. 

Sus fragmentos esquinados indeterminadamente 
y agudos. 

Transnarente que se acerca á semitransparente.^; 

Bastante duro*?**?*- c¿ %<cc»^o ~^*<&*&¡+k¿i*zKj> 
• De poco pesado á pesado: su peso específico 
3,700. 3,720. 

Solo se ha hallado en el Brasil; se equivoca á 
menudo con la Crisolita. 

CRISOLITA. (*) 

SU color mas común es el verde pistacho subido, que 
se acerca á veces al de acoy tuna , rara vez al de es- 
párrago subido, ó al verde hierba claro. Muy raras son 
las que tienen algunas manchas de un pardo de clavo 
muy roxizo, por donde parece que indican alguna afini- 
dad con el Gergon. 

Se halla en pedazos esquinados , que prueban ser 



(*) Chrysolitbos: el Topacio de los Antiguos, ó piedra de color de 
oro de Chrysos y lithos. 
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esta su figura original por lo poco gastados que están sus 
bordes, y por ciertas cortaduras y desigualdades que pa- 
recen impresiones: también en cristales las mas veces 
muy rotos, y con las aristas y esquinas bastante rozadas. 

Su cristalización es un prisma ancho quadrangu- 
lar r.efl ángulo, con las aristas laterales truncadas ó bise- 
ladas, apuntado con seis caras, dos de las quales están 
puestas sobre las caras laterales estrechas, y las otras qua- 
tro sobre las aristas truncadas: las dos primeras forman 
un ángulo de apuntamiento bastante obtuso , y las otras 
quatro lo forman agudo. En algunos parece que se agre- 
gan otras dos caras de apuntamiento puestas sobre las dos 
caras anchas laterales. 

En otros está un poco truncado el ángulo del 
'apuntamiento, con una pequeña cara convexá cilindrica, 
que pasa desde una de las caras del apuntamiento, pues- 
tas sobre las caras laterales estrechas, hasta la otra. 

Algunos cristales son tan delgados que desapare- 
cen casi las caras estrechas laterales: estos parecen ter- 
minados solo por dos superficies cilindricas poco con- 
vexás, y en general tienen un aspeélo bastante tabular. 

Sus cristales son las mas veces medianos, y parece 
que estuvieron embutidos. 

La superficie de los pedazos esquinados, y de los 
cristales donde están rozados, es escamosa fina; esto es 
característico: en los cristales ilesos están las caras late- 
rales anchas fuertemente rayadas á lo largo, las demás 
li^as. 

Quando está rozada la superficie, es poco lustro- 
sa; sino resplandeciente. 

Por dentro siempre resplandeciente con lustre de 

vidrio. 

Su textura concoydea perfeéla. 
Sus fragmentos esquinados indeterminadamente 
con bordes muy agudos* 

Casi siempre perfectamente transparente;¿W<Y*/ 
Algo menos dura que el Quarzo; e^/^íó^? 
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Agria : quebradiza : fria. 
Poco pesada; su peso específico 3,350. 
La Crisolita de Romé de V Isle es una especie de 
Apatita de Cabrera. 11) 

Sus-pa^tcs c o nsti mt iva^-conforme á 4a- análisis de 

A cinrcb s on a 5 de--s&ga, 6 4 d e *^ lmmfra~, 17 — de-cal^ 

66 100 
1 ■ ■ d e . hi o rror 

Sage y Valerio no operaron sobre una misma pie- 
dra; el primero dice que al fuego^raa^ foerte ao sufrió la 
menor alteración , ni en el color, y el segundo que lo per- 
dió: ¿qunl de las dos sería Crisolka? Creo que la primera. 

Se dice que viene de Levante; pero pudiera quizá 
hallarse también en Bohemia. 

OLIVINO. 



DE un verde acey tuna ^ claro^ que A veces tira al 
de espárrago*; ^r ay á ^vez s e Phsífri r dJ$ un color medio 
entre el amarillo de ocre y de isabel. En^edazos redon- 
dos y en granos las mas veces embutidos; .rara vez suel- 
tos. 

Nunca se ha hallado en -él indicio de cristalizacTCTtí 

Por dentro pasa desde lustroso hasta poco lustro- 
so. Su lustre es de vidrio, que se acerca mucho al de cera. 

Su textura concoydea mas ó ménos perfecla , que 
á veces se acerca algo á la desigual :* rafa vez^ imperfec- 
tamente hojosa, y entonces parece que forma-la transi- 
ción á la Hornblerrda basáltica. *t crwz¿™- vrc-rv 

Los pedazos algo grande^constan de partes sepa- 
radas granudas, pequeñas v muy distintas y fáciles de se- 
parar. 

Pasa deV transparente por «i semitrasparente, has- 
ta -el fuertemente trasluciente. 

Duro, pero mucho ménos que el Quarzo. 
Agrio: muy quebradizo: poco pesado;/*^* ¿if¿- 
<&¿e*j %42S (*J 
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Se halla en los Basaltos mas abundante en unos 
que en otros, en la Almendrilla y en la Vacia, aunque ra- 
ra vez, que son todas rocas de la formación del Trapp. 
También se halla junto con el Granate en las minas de 
este en Bohemia. Se descompone muy fácilmente en ocre 
ó cayo de hierro pardo. ^ ^ ™<*<*~l 

Por. la mayor parte consta de siliza con alumina, 
y algún ¿ayo de hierro. 

A este y á la Augita la confundían hasta ahora 
los Mineralogistas con la Crisolita. 



1 A^z^J 



AUGITA. (*) 



E 



STE genere se^pyopoae- con du d a por no h a berse vk- 
to aúfí4>as^afíte»- exem . p í ar^9 para d eterminarlo - -con 



Su color es verde- puerro o b o cur o , que pasa al 

verdinegro, y -ne^r* ¿k c*4&rr*r 

En p eáazo s -y- grnnos e m b utido s.^^y^y/ y -r^e+t+w* (1J 

Su superficie es comunmente áspera. * 

Por dentro l ustrosa qu e con fina con r o splandc - 

etefHerth; ht^pe-4e- vidrio., . ' < C?J 

Su textura eeneeydea-ímpgrfofla, que pasa fe des- 

Igual.** ^r 1 ^*^*? y^M&pt? y f>c¿^^^ ¿x*esr¿*u(Z) 

Trasluciente.*** v^^/v^^^ 

M as d ur a — y"-pesada~que el-Q- liv?no; cu pes o espe - 
cífico 3 ^7 - 1 . : p a r ento toma mejog - pul i mento . 

N <>^^s coiTipone 4jl-a y re c o mo ss te^ ^ - 

Está fr^qüentemente junta con él y én granefes pe- 
dazos, en cuyo caso se reconoce al instante por su color 
mas obscuro. 



(*) D$ slygi resplandor y transparencia j mas no la Augitcs de Plifl 
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JACINTO. (*) 

ES de un color propio que se llama de jacinto, y pa- 
sa por el amarillo naranjado al roxo obscuro de 
sangre y pardusco; los de color baxo parecen blancos 
roxizos, amarillentos y agrisados; pero no son estimados: 
muy rara vez se ve un paso del amarillo al verde. 

En granos esquinados romos y en cristales soli- 
tarios embutidos. 

En prismas quadrangulares re&ángulos apuntados 
con quatro caras puestas sobre las. aristas laterales: á ve- 
ces están estas truncadas. Quando los apuntamientos se 
acercan de suerte que sus caras se igualen con las latera- 
les, resulta el cristal ordinario del Granate, el prisma 
hexágono apuntado con tres caras alternas.. También re- 
sulta una doble pirámide quadrangular bastante prolon- 
gada, si dos caras opuestas del apuntamiento crecen mu- 
cho, y las otras dos disminuyen tanto que desaparezcan* 
y ademas se acorta el prisma. Los cristales son peque- 
ños y muy pequeños, con caras lisas, en unos resplande- 
cientes y en otros lustrosas. 

Por dentro resplandeciente con lustre de vidrio % 
que á veces se inclina al de cera. 

Su textura hojosa con doble crucero, que se corta 
da ángulos re&os. 

Casi siempre transparente i las. dobles, pirámides, 
traslucientes.. 

Bastante duro: frio. ^ '-A ™**g£*^*™: fr*+ 
Poce pesado, que se acerca á^pésado; 3 ^ 700 e s . su 
peso específico^ ti* joffira^er f/ ^ f 9 /?;^r>'^í 
EEeq ii e n te me nte con rajas-y peles. 
Se electriza con el calor, aunque á veces ménos 



(*) El Takintbos de los Antiguos era azul. Nuestro Jacinto es el Lyn- 
gyrion, ó Lincurio de Teophrasto, quien la compara con el Succino por sa 
propiedad eléctrica. 



que la Turmalina, en lugar que las demás piedras precio- 
sas se eleélrizan por frotamiento, 

(1) Su s par t es ~€-ef^tttuwasv~segu^ 
de-sifea, 41 de aiu mi»a r ^^-4^cal-y--^-3-d^-oefe- tr -ca»- 

Segun Sage pierde su color y algo de su traspa- 
rencia á un fuego fuerte; se vuelve blanco y experimen- 
ta una vitrificación superficial, pues se pegan los pedazos. 

Se baila en Ceilan, en Bohemia y Auvernia, en 
montañas basálticas.; 

GRANATE. (*) 

EL Granate se divide en dos especies; á la primera 
pertenece solo el roxo: todo el que tiene diverso co- 
lor pertenece al ordinario, que contiene mucho mas hier- 
ro, de suerte que sirve sobre todo el verde en la fundi- 
ción de este metak 

/• FINO. 

DEL roxo columbino pasa por el de cereza á confun- 
dirse con el de sangre que confina con el de ja- 
cinto, y se acerca á veces al roxo pardusco: sus colores 
son siempre obscuros: rara vez tiene un viso como el Ojo 
de gato. 

Se halla en masas, diseminado en partes muy pe- 
queñas, en granos originariamente redondos como se co- 
noce por su superficie áspera^y esquinados, y cristalizado. 

Su cristalización fundamental es el prisma equián- 
gulo hexágono, apuntado obtusamente con. tres caras 
puestas alternando las de arriba con las de abaxo sobre 



(*)■ Anthrax de Teophrasto,*como que imita su color al de un carbón 
encendido: Carkunculus. garutnunticus de Plinio. Aunque los Antiguos lla- 
maron Carbunclos á muchas piedras roxas, creo que las mas eran Grana- 
tes a excepto aquellas de que hadan vasos y espejos. 
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las aristas laterales, y son bascante tesulares 6 prolonga- 
dos, tanto que se tomaron sin razón por una especie par- 
ticular que se llamaba Granatita. Se hallan estos crista- 
les, grandes, medianos y pequeños, y son los mas comu- 
nes. Creciendo quatro caras resulta el prisma quadrangu- 
lar apuntado en los dos extremos, con quatro caras pues- 
tas sobre las aristas laterales: á v^ ces está e l prisma tan 
prolongado con las car a s r a yadas y e l apuntami ento-*^ 
Xq¡ que lo han confun d ido con el Chorlo (este e o el Cho f*- 
le- roxo de Hungría^ 

El cristal fundamental se halla truncado poco ó 
mucho en todas las aristas, en cuyo caso tiene 36 caras: 
las del truncamiento son hexáeonas estrechas. 

También cristaliza en dobles pirámides equián- 
gulas aftágonas, puestas las caras de la una sobre las 
de la otra, y apuntadas unas veces mucho, otras poco 
en los dos extremos, con quatro caras puestas obtusamen- 
te sobre las aristas laterales, sin mas truncamiento, ó 
con las esquinas de la base común poco truncadas : á ve- 
ces solo están truncadas las esquinas alternas de la base, 
y á veces lo están también las esquinas que forman las 
caras del apuntamiento con las laterales. 

La superficie de los granos lisa ó granosa: la de 
los cristales las mas veces lisa, pero también rayada dia- 
gonalmente. 

Por dentro de resplandeciente pasa á lustroso, 
que coafina con poco lustroso. 

Es de lustre de vidrio, que-&e-4ccI-ixiaalgo-al-d€ 

Su textura mas o minos perfectamente concoydea, 
que pa&a á desigual, y rara vez hojosa encubierta. 

Con dificultad se distinguen partes separadas gra- 
nudas: á veces muestra una tendencia á formar testáceas. 

Varía desde perfectamente transparente ha.sta tras- 
luciente. Aun los pedazos mas Hermosos Penen e#st siem- 
pre algunas imp 1 rezas, y esto es característico en ¿L 

Duro ma-i que el Qnarzo, ¡/¿¿ta* ???trtT*£?i_ 
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Pesado, que se acerca á poco pesado; su peso es- 
pecífico es 4/_uo;xV / * v <^ //uy¿wff¿ /j;u-¿^ ser &éP; 

Se halla en las rocas primitivas, aunque no en las 
mas antiguas: rara vez en el verdadero Gneis, rarísima 
en Granito, y aun este verosímilmente de nueva forma- 
ción. Freqüentemente en cristales embutidos en Mica- pi- 
zarra, en Pizarra, y en dorna apizarrada subordinada 
á esta: en granos y en pedazos esquinados en la Vacia 
subordinada á las montañas de Trapp,y probablemente 
en algunos Basaltos: también se halla en granos de color 
desangre transparentes en la Serpentina de nueva forma- 
ción: estos se llaman de Bohemianos que tiran á amari- 
llo Bermelias, y los que se inclinan á azul Sirios de Sy- 
riam, capital del Pegú, y son verosímilmente el Carbun- 
culus ametbistizontas de Piinio. Antes de Laet y Boecio 
de Boot se llamaban Seranos ios amarillentos.^ 

Segua-AGh&Fá-stts- --part es con s tk uUva^safl--48-^ 
siliza-^^o-d e alum ina , n de cal y - iO-de cayo de hierro. 

//. ORDINARIO. 

PArdo y verde son sus colores mas comunes: del ver- 
de montaña pasa ai de puerro, espárrago y acey tu- 
na, que á veces se acerca á pistacho: del verde aceytuna 
al pardo de hígado, roxizo y cetrino: el verde y el par- 
do son á veces tan obscuros que pasan al negro: por el 
contrarióle! pardo cetrino es tan claro, que se acerca, 
aunque rara vez, al color de isabel: el Granate en ma- 
sas está matizado de muchos colores de estos en man- 
.chas. 

Nunca se halla en granos embutidos, sino en ma- 
sas, 

E^epteafuio-el prisma quatlrangüfotv^-ls pirá- 
m ide , ofiágona Y J& convienen las demás cristalizaciones 

del fino¡/* >** «¿í <7w^t^^ ¿y sp&t^f -^¿3^2*. 

En su interior es comunmente poco lustroso, que 
se acerca á lustroso, de lustre ^a-viárie 

■zrz&rto /y 
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Su textura siempre desigual, de grano pequeño f 
que se acerca á la escamosa y concoydea. 

Sus partes separadas granudas, esquinadas, rara 
vez medianas, por lo común pequeñas, y muy pequeñas, 
con las caras de separacion'poco lustrosas, casi solo cen- 
tellantes, y rayadas sin orden. 

Trasluciente, que rara vez confina con semitrans- 
parente: el negro enteramente opaco. 

Duro: pesado; /?r/* ¿yb&yG* ¿> ¿ f » V 

Siempre en montañas primitivas en grandes por- 
ciones,' formando laxas enteras, freqüentemente con mi- 
nerales, como el de Hierro magnético, de Cobre amari- 
llo, y la Galena. 

Parece que tiene 43, 6 partes de siliza, 27, 6 de 
alumina, 10 de cal y 19 de hierro, fea*. .< - r .^>^^ 

ESPINELA. (*) 

I^S la que en otro tiempo se llamaba Rubí; pero este 
_v nombre se conserva para el bello Zafiro roxo, sin 
que constituya género aparte. 

Esencialmente de color roxo, siempre algo puer- 
co: del roxo carmin pasa por un lado al de cochinilla, 
carmesí y cereza; al azul violado de flor de espliego y 
turquí, que confina, aunque rara vez, con el verde puer- 
ro: por otro lado pasa del roxo carmin al de sangré, ja- 
cinto,, amarillo naranjado hasta el pardo roxizo: los ro- 
xos y azules suelen ser Un baxos que paran en blancos. 
Estos colores son siempre apagados, nunca tienen tanto 
brio como, el Rubí balax ó Zafiro. 

Algunas Espinelas despiden un viso blanco naca- 
rado, otras opalean corno si estuvieran cubiertas de Opa- 
lo, lo que es característico. 



(*) No parace Que Teo^hrasto haca alusicr á-la Fcrireb qunrdc descri- 
be el Carb'.wclo cen séis esenir,- s pues cite c'iie s¡ pabsba er. el, y en 
los mas insignes gabinetes no se encuentran iispinebs trabadas antiguas. 
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Se halla en cristales solitarios embutidos - y en 
granos: algunos son efectivamente rodados. 

Su cristalización es la doble pirámide quadran- 
gular, y las que de aquí preceden. Exrendiéndose quatro 
de las ocho caras resulta la pirámide triangular: esta 
con las esquinas de la base y del vértice fuertemente 
truncadas, da la tabla hexágona con las caras termina- 
les alternas puestas obliquamente : esta tabla prolongada 
se acerca, y aun pasa á formar la tabla quadrangular. 

Truncadas las aristas de la doble pirámide, resul- 
ta un prisma hexágono apuntado obtusamente con tres 
caras, alternando las de arriba con las de abaxo, y trun- 
cada la esqirna del vértice: como los truncamientos de 
las aristas^están rayados á lo largo, por eso este cristal 
de la forma del Granate tiene los rombos rayados dia- 
gonalmente. A veces está la doble pirámide tan prolon- 
gada, que se puede mirar como un prisma quadrangular 
biselado en los extremos. 

También cristaliza en una especie de cubos con 
dos esquinas diametralmente opuestas truncadas. 

La doble pirámide triangular obtusa con las aris- 
tas de la base truncadas, es la figura que afeftan los que 
opalean, que también se llaman Rubí-espatos. 

Las tablas unas cen otras, y con las pirámides 
producen cristales gemelos dobles y triples. 

Por fuera lustrosa; en las caras rayadas poco lustrosa. 

Por dentro resplandeciente de lustre de vidrio, 
excepto en las partes donde opalea. 

Su textura concoydea, que pasa á confundirse con 
la hojosa. 

Casi siempre con rajas transversales paralelas, que 
indican su inclinación á la uxtura hojosa. 

Comunmente transpn rente: rara vez por sus mu- 
chas rajas ó impurezas trasluciente. 

Dura, fr/*A<f/t e/ pu/**K0 snuy ^^^^z^^^t: ify / 

Poco pesada, que se acerca" á pesada; su peso es- 
pecífico 3,720. 3,730; ¿>/ ¿szr¿y/r /ers>¿U^ ¿fc /& / ¿?**~ 
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2^40 de alumina, 9 de cal y 10 de hierro, y segtm 
Achard de 41, 65 de siliza, 36, 65 de alumina , S^^-de- 
cal y 10, 66 de cayo de hierro. 

La Espinela, dice Sage, que tampoco sufre alte- 
ración al espejo ustorio, lo que dudo. 

Se halla principalmente en Pegú, en Ceilan y en 
el Brasil. 

ZAFIRO. (*) 

SU color principal es el azul de Prusia, que confina 
con el de esmalte, y pasa por todos sus grados á 
confundirse con el celeste y turquí; con el roxo carme- 
sí, Rubí (**) balax, ú oriental con el amarillo de topa- 
cio, Topacio oriental ; y con el blanco, Lucozafiro: rara 
vez tiene un violado obscuro que tira á negro, Amatista 
orienta!. También se halla en zonas azules, blancas y 
amarillas. Es característica en él la limpieza de sus co- 
lores. 

Algunos dan un viso, ú opatean a un sol claro en 
forma de estrella de quatro ó seis rayos , cuya direc- 
ción se cambia conforme se muda la piedra*:** por esto 
han querido hacer una especie particular de estos y de 
una parte de Espinelas con el nombre de Asteria?. 

Casi siempre en piedras rodadas y en cristales. 

En pirámides hexágonas muy agudas, sencillas ó 
dobles, perfeétas ó truncadas en la esquina del vértice, 
por donde toman el aspecto de un prisma hexágono pan- 
zudo,, y en efe&o llegan á formarlo». 

Sus caras rayadas al travos. 

Su lustre exterior es accidental, mas ó ménos lus- 
troso. 

(*) Era ei Kyanos de los Antiguos } su Zafro S«ppbcrros era opaco y 
con pintas de oro, es decir, Lápis lázuli € O i t punso s- Ue mina r a! de C okfe 

{**) No sé si se llaman así del reyno de Balasia, que debe estar entre 
Pegú y £¿ii¿alu, ó de! P*¿jü¿% de ¿¿¿nenian 3 6 finalmente de! Arabe. 
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Por dentro re?flandtciinte, con lustre de vidrioso 
Su textura ccí coydea, pero en algunos hojosa en- 
cubierta*^ C4t#%rv <. fwze#v*j 1 unr j^rvnx/e/s a, 

Sus fragmentos esquinados indeterminadamente 

agUdOS. T^t a y 'T'¿x / r¿* ts&Z c *¿ &*¿<&¿ ¿t?t w c< t ot >'^¿U^cty^(5 ) 

Transpnrente^el que cpaíea es semitransparente. 
Muy duro. 

Entre pes¡ do, y poco pesado, el mas pesado des- 
pués del Gergon y del Granate; el peso específico del 
azul 4,000, el del carmesí 4,187. /!<?>w^ -í^fc^ 

Pertenece^: rpbien pr< bablemente á la formación 
del Trapp ; y asíií< gaura f 1 rasra de encontraáta en Bohe- 
mia con los Gr nales, y en Auveinia con los Jacintos.^ 

Según Bngn an son sus partes constitutivas 35. 
-de süiza^-58 de alumina , 5 de cal y 2 de hierro* La aná- 
lisis de Acba^íL confirma la exáélitud de la de Bergmao. 

Es eléfírko por frotamiento. No se vitrifica al 
fuego sin adición: resiste aun al espejo ustcrio: con gas 
toxiqjW) se funde fácilmente: no pierde su color al gra- 
do de calor que funde el hierro. 

Por ahora solo lo traen de la India oriental , ve- 
rosímilmente del Pegú* P^/^/^f^^r^^ <*¿ctA>üjt (7J 

TOPACIO. (*) 

Tiene un color propio semejante al del vino de Xerez 
de todos grados: dtl obscuro pasa por el roxo en- 
carnado hasta una especie de violado baxo; del claro pa- 
sa por el blanco amanl'ento y veidoso al verde rr.cnta- 
ña bayo: se halla ademas de un gris arraiilknto y ver- 
doso: los encarnados y v'olados son asiátkcs*, los icxos 
del Brasil se tienen por Fnbies balaxes. 

Se encuentra en masas, diseminado, en piedras 
rodadas y en cristales. 



- (*) El Tbpazon de les Ar.ti fc uoi> era vej^e, y se gastaba con la lima/ 
Se hizo con este una estatua de ocho pies de ako. 
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En prismas quadrangulares obliquángulos, ú octá- 
gonos, ó, aunque rara vez, dodecágonos, según se bise- 
lan las aristas obtusas del quadrangular , ó también las 
agudas; y apuntados, "con quatro caras puestas sobre las 
laterales en los quadrangulares, y sobre cada dos caras' 
del prisma reunidas en ángulo obtuso en los oftágonos; 
á veces es doble y triple el apuntamiento puesto uno so- 
bre otro, y las dos esquinas agudas truncadas, y aun to- 
das quatro. Alguna vez crecen los truncamientos de las 
esquinas agudas, y resulta un apuntamiento de seis caras, 
que también suele ser doble, pero truncado. 

El de Saxonia cristaliza en prismas quadrangula- 
res, con las aristas obtusas biseladas, las aristas que for- 
man cada dos caras laterales con las terminales también 
biseladas, las esquinas agudas truncadas, y las tres nue- 
vas esquinas que resultan igualmente truncadas. 

Los prismas quadrangulares ú octágonos biselados 
en los extremos , puestos los biselamientos sobre las aris- 
tas agudas, como que son los truncamientos menciosados 
de las esquinas agudas, son la forma de los de Siberia, 
que quiere decir una especie de oétaedro ap -kft ado .y¿^¿£fo 

Rara vez se halla cristalizado por los dos extre- 
mos. 

Los cristales medianos ó pequeños, agrupados y 
solitarios. 

Las caras laterales mas ó ménos rayadas á lo lar- 
go, las del apuntamiento lisas, las terminales las mas ve- 
ces ásperas. 

Las caras lisas comunmente resplandecientes, ra- 
ra vez solo lustrosas. 

Por dentro resplandeciente con lustre de vidrio. 

Su textura longitudinal concoydea imperfecta : la 
transversal perfectamente hojosa. 

El Topacio en masas tiene partes separadas gra- 
nudas pequeñas. 

Comunmente transparente: los grises solo fuerte- 
mente traslucientes. 
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Mas duro que el Quarzo. 

Poco pesado, que se acerca- ár pesado; su peso es- 
pecífico 3o2I. 3,556. ■' '/ 'nery^^r f'/ ?si¿j4<) ( 

Parece que solo se halla en vetas muy antiguas de 
las montañas primitivas. 

(<2J Pof4a-anárlisis de Wiegleb consta de 52, 29 par- 
4 €s d e s -iüza-r44,-59-de alumina, 2, 5 de cal, y o, 31 de 
hierro* La de Bc -pg man se diferencia algo, pues sok> ob* 
t u vo 39 d e si fe a-, alumina , 8 de cal , ¿ de hierro. 

El Topacio oriental pierde su color al fuego, vol- 
viéndose blanco sin perder su transparencia: calcinado 
el del Brasil hasta que se vuelve roxo claro, es eléélrico 
en calentándolo; pero lo es muy poco si se dexa que se 
ponga roxo obscuro, y pierde esta propiedad enteramen- 
te á un fuego violento que lo vuelve blanco y opaco. Es- 
ta observación es de Sage, quien ha notado que el de Sa- 
xonia no adquiere semejante virtud al fuego, solo sí que 
sufre la misma alteración que el precedente. 
,~///L ^ e hallan en la India oriental , en el Brasil , (*) en 
la Grecia , en Siberia y en Saxonia: estos últimos son de 
un color claro y baxo ; pero tienen mucho fuego ó brio. 

La Agua marina del Brasil y de Saxonia es un 
Topacio verde montaña, como lo demuestra su cristali- 
zación, textura y pes >. 

Esta parece que no se altera al fuego. 

ESMERALDA. (**) 

OOlo de un verde propio llamado de esmeralda, que se 
j£3 acerca á veces al verde manzana, y aun también al 
verde hierba. 

Quizá se hallará en masas; por lo ménos se en- 
cuentra en piedras rodadas y en cristales. 

En prismas hexágonos perfeélos, ó bien con las 



(*) Hawfcins ios ha encontrado allí cristalizados como los del BrasiL 
(**) Smaragdos de ¿>marass& resplandecer. 
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esquinas, las aristas laterales y terminales truncadas, a 
con estas últimas biseladas, ó coa las pequeñas esquinas 
que resultan al rededor de las caras del truncamiento otra 
vez truncadas: comunmente son gruesos y cortos. 

Las caras laterales son lisas, las terminales ásperas. 

Por defuera resplandeciente, que confina con lus- 
trosa, de lustre de vidrio. 

Por dentro lustrosa, con el mismo lustre. 

Su textura es imperfetamente concoydea:en al- 
gunas hojosa encubierta, con quádruple crucero de hojas, 
según parece, uno paralelo á la base: sin embirgo son 
los fragmentos esquinados indeterminadamente coa bor- 
des agudos. 

Partes separadas no se notan ningunas. 

Varía desde transparente hasta trasluciente, por 
las muchas hendeduras y rajas transversales que suele 
tener, T/tiu. - r^v & > ¿ vfm¿c ¿tvi 

Dura casi como el Quarzo, 6 poco mas. 

Poco pesada; su peso específico 2,740. 
(D Conforme- á^a^aá^ 24 
~p3?tes----<de siliza , ^(^^--3l«miaa T -^--4e-^L-y^de-..hie^^ 
±^de AeliaKi-^c ap^óxí ma. JbastaateJLesta. 

Es eléctrica por frotamiento. Darcet asegura que 
£n sus experimentos perdió la Esmeralda su transparen- 
cia y gran parte de su color; pero nada de su forma. 
Las que otros han convertido en esmalte serian las del 
Brasil. 

Se hallan en el nuevo rey no de Granada en una 
Pizarra muy negra con Quarzo, y un hermoso Feldespa- 
to romboydal, y seguramente en vetas por el Espato ca- 
lizo, y la Pirita sulfúrea que las acompañan. También se 
hallan en la gran Tartaria. No las hay en el Brasil; las 
que se reputan por tales son Turmalinas verdes. Las de 
los Antiguos de Egipto y de Chipre parece que eran ni 
mas ni menos que un Espato flúor. 
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BERILO. (*) 
/. F/AÜ, 

COmunmente verde montaña: por un lado pasa por el 
celedón al azul celeste, de esmalte, y rarísima vez 
al de ultramar: por otro lado pasa por el verde manza- 
na al espárrago, (*) aceyte, y al amarillo melado que se 
acerca al de topacio: sus colores siempre claros y ba- 
xos: suele estar matizado con diversos un mismo pedazo 
en capas transversales y en zonas concéntricas. 

Rara vez en masas, mas bien en piedras rodadas, 
comunmente en 1 ristales embutidos, que varían desde 
grandes hasta pequeños, 

Cristalizi en prismas largos hexágonos, equián- 
gulos, con las aristas terminales á veces truncadas, de lo 
que resulta, aunque muy rara vez, un apuntamiento ob- 
tuso: muy pocas veces están truncadas las aristas late- 
rales» 

Las caras laterales están fuertemente rayadas á lo 
largo, por lo que parecen algunos del todo redondos: las 
terminales son lisas. 

Exterior mente es lustroso que se acerca á resplan- 
deciente y á poco luur >so. 

Por dentro p-ees lustroso con lustre de vidrio. 

Su textura muy rara vez perfectamente hojosa; si- 
no siempre imperfecta que se acerca á La concoydea de 
pequeñas concoydes. 

Tiene quádruple crucero de hojas; los tres parale- 
los, según parece, con las caras laterales, y el otro con 
la base. 

Transparente, rara vez solo trasluciente. 

Medianamente duro. 

Poco pesado: su peso específico 2,700. 



(*) Birylloü. (**) Son los Oí ¿agines de Plinio. 
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Algunos en masas constan de partes separadas en 
barras pequeñas y delgadas, que se amontonan formando 
otras mayores: aun los cristales tienen una tendencia á 
formar estas barras paralelas con el exe: de aquí puede 
provenir la facilidad de hacer los agujeros que suelen te- 
ner en el medio, y que hasta Plinto describe. Las rajas 
transversales al mismo tiempo son muy extrañas y carac- 
terísticas. 

Se halla en laxas en las montañas primitivas de 
Mica pizarra, Gneis y Granito algo moderno, y verosí- 
milmente formando rocas enteras con Quarzo, Feldespa- 
to, Chorlo, y aun Topacio, y mucho cayo de hierro. 

( i) Segua-Bergiiitrn-ttetie-el — do Siberia 46 partos de 
~sifea-y-5-2-*ie alumina y-a de-agua-'d^-Gmiatízaete». 

Salta algo á un fuego fuerte, y pierde su transpa- 
rencia: parece que se funde al soplete* 

Abunda mucho en Siberia en Nartschinskoy : en 
Saxonia se encontró en Johann-Georgenstadt ; pero no 
eran los cristales tan transparentes. Mas bello era el de 
Schlackenwald en Bohemia, y sobre todos debe aventa- 
jarse el del Brasil, aunque las mas veces lo llevan á Eu- 
ropa en pedazos rodados. Estos son las Crisolitas del Bra- 
sil y de Siberia. 

ACH OR LADO. 

CHORLO BLANCO DE ALGUNOS. 

BLanco verdoso que pasa en unos á amarillo de azufre, 
y en otros al verde espárrago: en algunas porciones 
es gris de perla por el cayo de hierro que tiene mezcla- 
do. 

Solo en cristales hexágonos equiángulos con las 
aristas terminales truncadas; medianos y grandes, siem- 
pre embutidos. 

Su lustre exterior y su superficie no se pueden de- 
terminar bien, porque nunca se pueden sacar enteros de 
la matriz. 
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Por dentro es lustroso, y está su lustre entre cera 
y vidrio. 

Su textura transversal imperfetamente hojosa; de 
aquí provienen las muchas rajas: la longitudinal desigual 
de grano pequeño y concoydea. 

Á lo largo de cada cristal se ven muy bien las 
partes separadas en barras delgadas ^te&é& 4/ y paralelas: 
su superficie rayada á lo largo y lustrosa* 

Trasluciente, que se acerca á semitransparente. 

Muy quebradizo. 

Ménos duro que el QuarzQ. 

Poco pesado; . / apfi"\> "¿Y* 7 2 9&> 

Se halla en Altemberg en Saxonia con Quarzo y 
Mica en laxas muy gruesas. «. 

Según Klapproth tiene partes iguales de siliza y 
alumina, 4 ¿te atufo '<n*¿eo f ^ mty Á^^y ¿¿é&p?***** 

Al fuego da un vidrio blanco. 

Su situación geognóstica en montañas primitivas, 
su cristalización y sus partes separadas muy semejantes á 
las del Berilo fino le han parecido á Werner suficiente- 
mente cara&erísticas para colocarlo aquí con esta deno- 
minación. Enefetfo, la objeción que se le puede hacer, 
es la diferencia de alumina que da la análisis; pero pudo 
ser accidental y provenir de alguna arcilla extraña que 
estuviese metida en las rajas que tiene freqüentemente. 

CHORLO. 
I. NEGRO. 

Solamente de un negro puro, y si este padece alguna 
alteración es por el /coya de hierro que tiene mez- 
clado. 

Las mas veces en masas y diseminado en partes 
gruesas, verosímilmente también en piedras rodadas y 
cristalizado. 

Muy rara vez en prismas triangulares con las ca- 
9 
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ras coavexás y apuntados como la Turmalina. También 
500 externamente raros los prismas hexágonos y enneá- 
gor\os con las aristas biseladas. Muchas veces están embu- 
tidos formando brechas con Quarzo y Jaspe. Son media- 
nos: á veces en agujas, á veces unos junto á otros. 

Sus caras fuertemente rayadas á lo largo y lustro- 
sas. 

Por dentro también lustroso , que se acerca á po- 
co lustroso, de un lustre medio entre vidrio y cera. 

Su textura en pequeñas concoydes que ya se acer- 
ca á la desigual de grano pequeño y nao: las concoj^des 
puestas obliquamente respeélo del exe. 

Sus fragmentos esquinados indeterminadamente 
poco agudos. 

El que está en masas consta de partes separadas 
en barras derechas, á veces muy delgadas, ó también 
encorvadas paralelas ó divergentes en estrellas ó rami- 
lletes; y juntas muchas de estas en otras partes separa- 
das granudas medianas. Rara vez solo en partes granu- 
das pequeñas, á las que aun los cristales muestran á veces 
alguna tendencia. La superficie de las barras rayada á lo 
latrgo y lustrosa. 

Siempre opaco. 

Su raspadura es de un blanco agrisado* 
Poco duro. 
Muy quebradizo. 

Poco pesado, que se acerca á pesado. %<A) 
Solo en montañas primitivas de Granito y Gneis, 
(V Sus principios c onotitutivoo, según ' Wioglob, oon 

41166 ríe silianj 3S y 64 de al tanina^ 16 , 66 d o hierro . 
H- €fraptal-eft€3fttfé -en- el Chorlo negro priam 4t4ee> 

del-Gevaudán* 52 de siliza , 37 de alumina, 5 de cal, 3 de 

mag-nesia, y otras tantas de hierro. No me kiclino á - es ta- 

aeéüsis á causa de la magnesia; 

Al fuego da un vidrio negro, liso y pastoso, ¿(2} 
Lo que se llama Chorlo en los Basaltos y en las > 

Lavas es Horablenda. 
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II. ELECTRICO : TURMALINA. 
O US colores son azul, verde y pardo: del verde pisfa- 
£3 P asa P ür un ^ a( ^ 0 a * mu y obscuro verde hierba 
y puerro; de aquí al azul turquí, y en algunas porciones 
al azul de Prusia y ultramar: por otro del mismo verde 
pistacho verosímilmente por el verde aceytuna al pardo 
de hígado, cetrino, roxizo, y casi al roxo de jacinto. 
Estos colores son siempre obscuros. 

Muy rara vez en masas, sino en piedras rodadas 
y cristales. 

En prismas triangulares, hexágonos y enneágonos; 
los triangulares las mas veces con caras convexás cilin- 
dricas: los dos primeros son equiángulos: truncadas las 
aristas laterales resultan los hexágonos, y del biselamien- 
to de las mismas los enneágonos; en estos concurren ca- 
da tres caras en ángulos mas obtusos que las demás: por 
lo común están apuntados muy obtusamente con tres ca- 
ras, alternando las de arriba con las de abaxo: á veces 
con las esquinas truncadas. 

Quando desaparece el prisma queda la doble pi- 
rámide muy obtusa con las aristas y esquinas de la base 
común truncadas: también lo está á veces la esquina del 
vértice. 

Los prismas son derechos y largos; algunos tam- 
bién encorvados, y varian desde grandes como los de 
Groenlandia, hasta pequeños: á veces están atravesados. 

Las caras de los prismas fuertemente rayadas á lo 

largo. 

Por defuera resplandeciente. 

Por dentro lustrosa, que se acerca á resplande- 
ciente, de lustre de vidrio. ¿. 

Su textura cot-coydea planai las rajas transversa- 
les bastante paralelas, que cortan el exe obliquamente, 
muestran una tendencia á hojosa. 

Sus fragmentos esquinados indeterminadamente 
con bordes agudos. 
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La Turmalina en masas tiene partes separadas en 

barras. 

Desde transparente varía hasta opaca, aunque ra- 
ra vez lo es; estas son las que parecen negras: algunas 
parecen opacas vistas á través de las caras terminales, y 
transparentes miradas á través de las laterales: lo que 
puede provenir de la obliqua posición de las capas trans- 
versales respe&o del exe. ¿h£(ct) 

Algo méfíos dura que el Quarzo. 

Quebradiza. 

Poco pesada; su peso específico 3,200. <c* (/J 

Suenan los cristales largos. 

Atrae los cuerpos ligeros con un cierto grado de 
calor (el j$ ^'de Reaumur) por un extremo, y los repele 
por el otro V al enfriar&a se vuelve el polo negativo positi- 
vo, y el positivo negativo: todo esto en la dirección de su 
exe; y así cortándola en láminas obliquas no muestran se- 
mejante propiedad. Las pardas y negras son las mas eléc- 
tricas. A un calor excesivo pierde esta virtud, y se con- 
vierte en un vidrio negro. Las de España se funden mas 
fácilmente, porque contienen mas hierro que las de Ceilan. 

Los cristales se hallan embutidos en rocas primi- 
tivas, principalmente en las especies de Talco, Pizarra y 
Mica pizarra; pero no en las mas antiguas. 

\) Según Ttergman contienen la3 de Ceilan 37 par - 
tes de 3iliza, 39 de alumina, ig de cal, 9 de faiorro! lao 
dek T i ro l 40 de siliza, 43 d o alumina, 12 do cal ,- 6 d e 
hterra j y las del Bra3Íl 34 de 3iliza, go de alumina, i t- 
de cal y $ de hierro: Se pueden tomar por medio 
no las del Tirok 

Al fundirse la Turmalina da también una luz fos- 
fórica: fundida con el borato de nátron, y echada en ácido 
nítrico del comercio produce una especie de gelatina. 

Las roxas son de Ceilan; las verdes y azules del 
Brasil, y las llaman Zafiros y Esmeraldas; y las de un 
verde pistacho Crisolitas y Peridotes. Las hay también 
en España, pero no sé donde; gracias á un Extrangero que 
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nos las vendía ocultando el sitio donde las hallaba, Lo : mas 
gracioso era, que les formaba con arcilla y partículas de 
Mica una matriz bastante coherente, si no se echaba en 
agua. 

TU MIA. 

*&tzM¿& y/. 

Chorlo violado de los franceses. 

SU color es un pardo de clavo que pasa ^l cetrino , al 
gris de perla*' y do humo, y al negro agrisado: solo 
rara vez se acerca algo á violado. 
En masas y cristalizada. 

En sólidos rómbeos muy obliquángulos con las 
dos aristas obtusas truncadas. 

Las caras laterales rayadas al través, las del trun- 
camiento lisas. 

Comunmente son los cristales muy delgados, y se 
cruzan formando una figuia celular. 

Exteriormente resplandeciente de lustre de vi- 
drio. >o 

Por dentro lustrosa con lustre también de vidrio 
que se acerca algo al de cera. 

Su textura compa&a desigual de grano pequeño , 
que se acerca á la escamosa y concoydea: sus rajas trans- 
versales algo paralelas muestran una inclinación á hojosa. 

Sus fragmentos esquinados indeterminadamente y 

agudos. 

La que está en masas tiene partes separadas testá- 
ceas, delgadas y curvas con las caras de separación con- 
fusamente rayadas y lustrosas. 

Transpareftte en cristales, en masas trasluciente. 

Mas dura que el Quarzo. 

Agria: muy quebradiza. 

Poco pesada; su peso específico 3,000 casi. 

Parece que ocupa el medio entre el Granate y la 
Piedra radiante. 



I 



(3°0 

Ea laxas de montañas primitivas , comunmente 
con Espato calizo, Quarzo, Feldespato. y Amianto. 

Según Klapproth consta de 53 partes de siliza, 26 
de alumina, 9 de cal, 10 de hierro, y algo de alabandi- 
na. 

Pierde su color, y — de su peso al fuego: si es 

mas fuerte dexa un esmalte negro. 

. En Thum de Saxonia, en el Delfinado y en Nor- 

wega. 

ESMERIL. 

///T^Ntre negro azulado y agrisado. 

MTj Siempre incorporado con otros fósiles, de suerte 
que raras veces se halla en masas, sino que sean pequeñas; 
las mas diseminado. 

Por dentro centellante, \ - * ; 

Su textura parece compaña y desigual de grano 
fino, y aun se acerca algunas veces á la escamosa de es- 
camas finas. 

Sus fragmentos esquinados indeterminadamente y 
rom e s. * / 

Parece que tiene tendencia á formar partes sepa- 
radas granudas muy pequeñas. 

Opaco, á veces trasluciente en los bordes, y ea 
ellos parece azulado. 

Bastante duro, tanto que aun los pedazos romos 
rayan profundamente el vidrio, v * J£fr ^*<*?*¿**¿z& 

Agrio. 

Pesado, aunque por su incorporación, con otras 
substancias no se puede notar bien su peso. 

Hasta ahora solo se ha hallado en España en la 
sierra de Ronda, en el Perú y en Saxonia: este está acom- 
pañado de Talco endurecido, de Esteatita, á veces de un 
poco de Mica y de algo de Molibdena llamada Chachal 
•en el Perú. Comunmente venden por Esmeril los Grana- 
tes pardos y roxos, no los verdes, por ser demasiado 
blandos , y la roca de Topacios. Lo que se muestra como 
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tal en los Gabinetes en masas solas, es mineral de Hierro 

magnético. 

Según Wiegleb contiene o, 956 partes de siliza, 
y o, o 43 de hierro. 

Se usa en polvo para disponer para el pulimento 
metales y piedras, las que según su dureza necesitan de 
ruedas de cobre ó de plomo. 

QJJARZO. 
I. AMATISTA. (*) 
ct. FINA. 

DEL viobdo obscuro pasa al pardo de clavo y al ne- 
gro pardusco; del violado mas baxo, oa^ confina 
con el gris de perla, pasa al blanco agrisado y verdoso; 
rara vez al verde aceytuna y pistacho, en cuyo caso las 
tienen algunos por Crisolitas* En masas está matizada de 
varios de estos colores en cintas. 

En masas, rara vez en piedras rodadas, mas fre- 
quentemente cristalizada. 

En pirámides hexágonas poco agudas, sencillas ó 
dobles, á veces con las aristas de la base truncadas, lo 
que indica un principio de prisma. Se bailan desde gran- 
des hasta pequeñas-, y en grupos* 
Sus caras resplandecientes. 

Por dentro varía el lustre según la textura y la- 
transparencia: el de la concóydea es resplandeciente; ei v 
de las demás lustroso, que pasa á poco lustroso, de lustre 
de vidrio. 

La textura de la transparente es concóydea per- 
fedia, la de las demás imperfeta ó desigual de grano fi- 
no, que pasa á escamosa de escamas grandes. 



(*) jímethyst&n de a privativa y methyOj porgue creían los Antiguos 
<jue servia contra Ja borrachera. 
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Sus fragmentos esquinados indeterminadamente 
y agudos. 

Casi siempre tiene la Amatista en masas partes 
separadas en barras gruesas imperfetas; sus puntas libres 
están cristalizadas. Las caras de separación lustrosas y 
poco lustrosas, rayadas al través. Estas partes están atra- 
vesadas por otras testáceas gruesas, y en zigzaque; rara 
vez curvas concéntricas. Los dibuxos de colores en la 
Amatista provienen de que siguen las cintas la dirección 
de las partes testáceas. 

Desde transparente varía hasta trasluciente, como 
son las grises, negras y algunas violadas. 

Dura, 

Poco pesada ; su peso específico 2,666. 

Se halla en montañas primitivas en vetas, y tam- 
bién en cocos de Ágata en la Almendrilla. 

La Amatista capilar de Silesia es una variedad 
con cristales en agujas de mineral de Hierro micáceo. 

Según Achard la do Saxonia tien e 30 parte s d e oi 
liga, 60 do alumina, 8^aa de cal, i, 6 6 de hierro. No i >¿ 
qu e crédito merezca cota análiois que da tanta alumina, 
tan -p oca siliza y ninguna alabandinn^ oiondo así quo pa - 
yee e-quela da el color que pierdo - d un fuego violento, so 
, gun Daroot . a&^&J** // ' ^ fáot~¿&2fea¿ fác^/Tth 

b. ORDINARIA. 




Omunmente blanca de leche ó amarillenta, que pasa 
al violado baxo. 



Siempre en masas. 

Por dentro poco lustrosa, de lustre de vidrio. (*} 
Su textura principal fibrosa imperfecta , con fi- 
bras reétas gruesas y divergentes en ramilletes, y pasa á 
la escamosa de grandes escamas: la transversal concoy- 
dea plana. 

Sus fragmentos casi cuneyformes, y también en ro- 
dajas. 



MI A /*t Su^¿w ¿TTUr^- ; ***** 



Consta de partes separadas granudas, medianas, 
muy incorporadas entre sí- **?<¿*rvL 

Semitransparente, que confina con trasluciente. 
Solo en vetas en compañía de la anterior, >*^W3>> 

//. CRISTAL DE ROCA. (*) 

BLanco, amarillo y pardo son sus principales colores: 
es á saber, rarísima vez blanco de nieve, comun- 
mente agrisado y amarillento, que pasa al amarillo me- 
lado baxo, y al pardo cetrino y de clavo, del qual pasa 
al negro pardusco, y muy rara vez al violado. Tiene los 
reflexos del iris en cristales delgados y en las hendeduras. 

No sabemos si se halla en masas, solo sí freqüen- 
temente en piedras rodadas, y por lo común en cristales. 
Los fundamentales son prismas hexágonos apun- 
tados en uno ó en los dos extremos, con seis caras pues- 
tas sobre las laterales, peco truncados, á veces en una, 
en muchas y muy rara vez en todas las esquinas. 
Hay las variedades siguientes. 
O son las caras del apuntamiento casi iguales, ó 
una mucho mayor que las demás, ó tres alternativamen- 
te mayores, ó todas muy desiguales. 

También las caras laterales varían: ó son bastante 
iguales, ó dos opuestas mas anchas, ó quatro- anchas y 
dos muy angostas, ó tres anchas y tres angostas, ó todas 
desiguales. 

Los prismas son de igual grueso en toda su longi- 
tud , ó panzudos. 

Se halla ademas en pirámides hexágonas senci- 
lla^, •Ique son en rigor un prisma, cuyas caras convergen 
notablemente hácia un punto, y así se hallan todas igual- 
mente convergentes, ó solo tres caras alternas, y las otras 
se conservan paralelas, ó se inclinan tres hácia un extre* 

10 



(*) Krystaltos de Kryos y Stellein^ contraerse coa el frió : pensaba* 
lo* Antiguos que era agua congelada. 
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mo, y las otras tres hacia otro, como el de Qnebec en 
Canadá: comunmente está esta pirámide muy prolonga- 
da. 

También en dobles pirámides hexágonos, por lo 
común pequeñas, y aun muy pequeñas, perfeÁas, ó con las 
aristas de la base truncadas en prueba de su origen; ó son 
regulares, ó tres caras de cada pirámide son bastante 
grandes é iguales , en cuyo caso parecen cubos con dos 
esquinas opuestas enteras, y las otras quatro biseladas 
para indicio de su figura fundamental, ó bien son obli- 
quángulas, ó tienen un pedículo quarzoso, lo que tam- 
bién sucede á los prismas. 

Ultimamente en tablas rectángulas quadrangula- 
res las que resultan de un prisma, cuyas dos caras opues- 
tas son mucho mayores que las demás, de suerte, que se 
forma una tabla con las caras terminales biseladas. Fre- 
qiienternente están truncadas algunas esquinas que son re- 
siduos del apuntamiento hexáedro. Unas veces son muy 
gruesas y otras muy delgadas. 

Se hallan estos cristales de todos tamaños, algu- 
nos tan delgados como agujas; por lo común adherentes y 
agrupados. 

Las caras del apuntamiento y de las dobles pirá- 
mides son lisas: las de las sencillas y de ios prismas raya- 
das al través: la superficie de las piedras rodadas áspera. 

Exteriormente por lo común resplandeciente. 

Lo mismo en lo interior con lustre de vidrio. 

Su textura en concoydes grandes y planas; pero 
algunos pedazos la tienen hojosa encubierta con séx tupie 
crucero en la dirección de las caras* áefapuntamiento. 
Sin embargo no resultan de aquí fragmentos piramidales, 
sino en general esquinados indeterminadamente y muy 
agudos. 

Algunos cristales tienen tendencia á formar par- 
tes separadas testáceas, y en algunas masas compa&as 
que constan de grupos se hallan partes separadas en bar- 
ras. 
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Transparente; tiene dos refracciones quando 
fragmentes » pa raidos al cxc del cristaK cu lúa dcii,a s 

-G ÜQ03 30lo - lina. ?>i i*^jjfi^e/e?>y<?¿o> rst&Zet ^ft, 

Duro: agrio: quebradizo* 

Poco pesado; su peso específico 2,65-. 

A veces se hallan cristales con gotas de agua en 
su interior en prueba de que no son el vidrio de la natu- 
raleza, y con fósiles extraños, como Amianto y Piedra 
radiante. Forster tiene un pedazo con ayre, agua y una 
gota de aceyte verdoso que nada en su superficie. 

Se halla en laxas propias en las montañas de Gra- 
nito y Gneis, como también en vetas de la mas antigua 
formación; las dobles pirámides hexágonas están embu- 
tidas en Pórfido , y aun se encuentran en montañas de ca- 
pas. Los que algunos han tenido por cubos, se presentan 
en cocos de Marga en el Deificado y en Hungría. En ge- 
neral en los Alpes de la Saboya y de la Suiza abunda mu- 
cho. 

Aun en este no está la silizapura: según Berg- 
man tiene 93 paites de esta, 6 de alumina y 1 de cal. 

Bergman y Achard dixeroo que habían hecho 
Cristales de roca, el uno con Quarzo molido y ácido fiuó- 
ricp diluido, y el otro combinando ácido carbónico con 
alumina. Pero les que han repetido estos experimentos no 
han obtenido resultados semejantes. Morveau quiere ha- 
ber probado que el hierro y el ácido carbónico son nece- 
sarios para formarlo: bey^u@~«a&:iBO& que hasta les áh- 
kalU— puros cri^alizaft ,-segtí'n~ BertbeHet, pctteroos-i'ma- 
g inarao^ qxie el Cristal-ée-riw^ptté^ mu^y-bier^ forma r se 

En Milán y en Ginebra se pule para arañas, va- 
sos y otros utensilios. 



///. ROSALO. 
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U color ordinario es rosado baxo que á veces tira á 
1 blanco rpxizo. 
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Hasta ahora solo se ha hallado en masas. 

Por dentro es lustroso, acercándose á poco lustro- 
so, de lustre de vidrio , que tal qual vez se acerca algo 
al de cera. 

Su textura en grandes y pequeñas concoydes, las 
mas veces planas. 

Sus partes separadas testáceas planas muy grue- 
sas, pero no muy distintas. 

Varía desde fuertemente semitransparente hasta 
trasluciente. 

Algo mas pesado que el Quarzo; su peso específi- 
co 2,670: en lo demás conviene con él. 

Se halla en Baviera, y su color proviene de una 
mezcla de alabandina, pues se destruye al fuego. 

En un tiempo se vendió después de pulido por 
Rubí de un color baxo. 

IV. COMUN. 

SU color característico es el blanco de nieve, agrisado, 
amarillento, roxizo, y aun verdoso: pero tamNea 
se halla gris amarillento, de humo, azulado y de perla: 
pocas veces amarillo de cera y melado; pardo cetrino 
y de clavo obscuro; aun menos veces roxo encarnado y 
de sangre, como el que se encuentra coa Yeso , en Com- 
postela, y rarísima vez verde aceytuna. 

También varía mucho su figura, pues está en ma- 
sas, diseminado, en pedazos esquinados romos, y en gra- 
nos de todos tamaños, que como el globoso y arriñouado 
son rodados; en chapas, muy rara vez en' forma de pey- 
ne, á veces en celdillas planas y curvas en forma de es- 
ponja, con impresiones especialmente cúbicas, cariado y 
nudoso; muy rara vez en estaláélitas, espejado como el 
de Suiza, y en tubos: poquísimas veces ramoso* 

Sus cristales propios son pxismas cortos respedlo 
de su gínksor, hexágonos rayados al través, apuntados 
coa seis caras, ó pirámides hexágonas sencillas ó dobles. * 
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desde extremamente grandes hasta pequeños. Los pris- 
mas á veces en agujas y capilares; las pirámides senci- 
llas agrupadas en botones, las dobles en sartas. 

Los impropios son las tablas quadrangulares obli- 
quángulas delgadas, los cubos perfefíos, los sólidos rom- 
bealescon susesquinas truncadas, los prismas equiángulos 
hexágonos, apuntados obtusamente con tres caras pues- 
tas sobre las la leí ales alternas , y también las pirámides 
quadrangulares: tienen por lo común la .superficie encos- 
trada ó áspera. 

Su superficie pasa de resplandeciente á lustrosa. 

Por dentro varía desde lustroso hasta poco lustro- 
so, con lustre de vidrio que se inclina al de ce r a. 

Su textura' en pequeñas y medianas escamas: esta 
última pasa á la concoydea, en cuyo caso ' es-basfc&ate 
resplandeciente; muy raía vez es hojosa encubierta, ó 
fibrosa con fibras finas, como el de Turingia, de suerte 
que se puede por el pronto confundir con un Yeso. (*.) 

Sus fragmentos esquinados indeterminadamente y 
agudos. Nuestro Alonso Barba fué el primero que los ob- 
servó. 

Tiene frecuentemente partes separadas en barras 
delgadas, gruesas y muy gruesas, derechas bastante regu- 
lares, que pasan á cuney formes. Las barras irregulares 
tienen las caras de separación rayadas oblicuamente al 



(*) Don Federico Sonneschmid, Mineralogista Saxon al servicio de Es- 
paría, ha encontrado en ]a veta de Guanaxuato un Quarzo muy extraño. 
Dice que sus cristales* rombeates con la superficie encostrada, y por Jo mis- 
mo impropios, tienen desde media pulgada hasta pulgada y media de grue- 
so, que rorman gemelos con viseras, ó se cruzan en ángulos re£tos ú obli- 
quv!?, imitándola aspa de San Andrés. Su textura es hojosa perfecta , mu- 
chas voca con doble ó triple crucero confuso, de donde resultan fragmen- 
tos ai^o romboydales, aunque acaso suele tener por aigun lado una textura 
imperreítanür.te hojosa y aun desigual, en cuyo casd es centellante, pues 
la hojosa es poco lustrosa, y aun c:isi lustrosa. Todo esto indica que deben 
«u existencia á la destrucción del Esputo calizo, y que sa formaron subs- 
tituyéndose las moléculas d¿- Quarzo á las del Esputo, y conservandp la- 
forma que este tenia. * ¿ ¡f¥ it ^ />> L /¿(¿y&r i cSt^-ifXS . «ur 

^a&fay yfa„u** L £&¿ft¿&s ***vrp<. 
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travesólo que es tan común en la Amatista. Sus partes 
granudas pequeñas y muy pequeñas, rara vez medianas; 
están mas ó menos incorporadas entre sí. 

Comunmente trasluciente ; los cristales semitrans- 
parentes, nunca transparentes. 

Duro: agrio: frió. 

Poco pesado; su peso específico 2,670. 

En picos y cimas sobre las montañas de Granito 
y Gneis, y en su interior en laxas. También es común 
en vetas, muy raro en montanas de capas;. ;Ss¿ 

En la Venturina, propiamente tal, no es Mica, 
sino las pequeñas caras de separación de las partes sepa- 
radas, las que ocasionan el brillo dorado ó plateado. Es 
un Cuarzo ferruginoso que se halla en laxas, y verosí- 
milmente ha estado al fuego. 

La Piedra elástica del Brasil es un Quarzo que 
consta de partes separadas granudas elipsoy dales, cuya 
figura permite que sea flexible en todas direcciones. Klap- 
p'roth sacó de él 96 partes de siliza, 2 de alumina y 1 de 
hierro. 

El Quarzo resiste mucho al fuego. En Inglaterra 
lo calcinan hasta que se vuelve blanco, lo echan en agua 
para poder molerlo fácilmente, y luego hacen con arci- 
lla una especie de ladrillos para construir los hornos de 
vidriería, 

V. PRASIO. (*) 

Siempre verde puerro, como lo indica su nombre; pe- 
ro de diversos grados/ 
En masas y cristalizado. 

En prismas hexágonos apuntados con seis caras ¿ 
á veces con la superficie encostrada. 

Por dentro Instroso, que se acerca á poco lustroso, 
de lustre de vidrio, que se inclina al de cera. 



(*) De P ra son. 



¿m , ■ 

Zjfajfá* ¿fute^A* á^jtí¿0¿f» ffg 
(2) y J>ir<*nt¿d*> -¿¿¿¿¿¿te-n ^¡xjHy^/- 
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Su textura en grandes escamas, á veces imperfec- 
tamente concoydea. 

Sus fragmentos esquinados indeterminadamente 
con bordes agudos. 

Consta de partes separadas granudas grandes , ó 
también en barras cuney formes, que tienen por lo común 
seis caras, y así se acercan á la figura cristalina: están 
confusamente rayadas, y su superficie es áspera y poco 
lustrosa. 

Trasluciente: duro: resistente. 

Poco pesado, aunque mas que el Quarzo. 

En Saxonia en Breitenbrunn en un manto de me- 
tal que consta de Pirita magnética, Galena, Blenda, 
Quarzo y Piedra radiante común. 

Parece una mezcla íntima de Quarzo y Piedra ra- 
diante, y consta de siliza con muy poca magnesia y alu- 
mina, 

PIEDRA CÓRNEA. 

PETROSILEX. 

I. ESCAMOSA. 

SU color principal es el' gris azulado, de perla, ver- 
doso, amarillento, rara vez negruzco y de humo; 
de este pasa al blanco agrisado; del gris verdoso al ver- 
de montaña; del gris de perla al roxo encarnado y par- 
dusco: con bastante freqiiencia forman manchas y nubes 
estos colores. 

En masas, diseminado, con impresiones y en pie* 
dras rodadas. 

Por dentro mate* 

Su textura en escamas pequeñas y finas: rara vez 
se acercan á las grandes. 

Sus fragmentos esquinados indeterminadamente y 
algo agudos. 
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Trasluciente en los bordes. Solo la que confina 
con el Quarzo es trasluciente, en cuyo caso se acerca su 
textura á la concoydea de grandes concoydes, y es poco 
centellante* 

Ménos dura que el Quarzo. 

Resistente: esto es característico: 

Se halla como matriz en velas de montañas pri- 
mitivas; y como masa principal de algunos Pórfidos, 

Sus transiciones son á Quarzo, jaspe y á Arcilla 
endurecida. 

Se vuelve blanca al fuego, como el Pedernal; pe- 
ro se funde sin adición, y este no. 

Según lo que he podido entender de la descrip- 
ción- de Kirwan parece que es esta la que analizó y le 
dio 72 partes de siliza, 22 de alumina y 6 de cal.$e) 

Se llama así esta piedra por asemejarse algo al 
cuerno en color, textura y transparencia. 

II. CONCOTDEA. 

HAsta ahora solo se ha hallado blanca agrisada, gris 
amarillenta y verdosa, y de un roxo difícil de de- 
terminar , que confina con el gris de perla. 
En masas y en piedras rodadas. 
Por dentro poco lustrosa, que pasa á centellante. (Z) 
Su textura en grandes concoydes^^/ ¿ W**¿* 'fe&fe&fr 
Sus fragmentos esquinados indeterminadamente 
muy agudos. 

Trasluciente del todo, ó solo en los bordes. 
Dura entre la anterior y el Quarzo. 
Freqüentemente en las Ágatas. 
" Sus transiciones son principalmente á Jaspe y Cal- 
adorna. 





|5' ] 
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PEDERNAL. (*) 



OR lo comun gris de humo de todo? grados y ama- 



JL rillento; del primero pesa al negro agrisado, y es 
la transición á la Piedra córnea : del segundo al amarillo 
de ocre, al pardo cetrino y roxizo, y á una Variedad ele 
roxo pardusco que tira al de sangre , y entonces se acer- 
ca á la Cornerina, como el gris amanilcruo t la Calce- 
donia: estos colores están en manchas, en nubes y en ani- 



Se halla en masas, diseminado, globoso tiípsoy- 
dal y amigdaloydeo , bulboso, en piedras roda Jas, ojoso, 
formándola masa de Coraiitas, Gloso pe tras, Peclinitas, 
Camitas y Equinitas petrificadas, y por último en cris- 
tales impropios. 

Rara vez en prismas y tablas perfectas hexágo- 
nos, equiángulas; mas comunmente en prismas hexágonos 
apuntados obtusamente en un extremo con tres caras 
prestas sobre las caras laterales alternas, y en dobles pi- 
rámides triangulares obtusas, puestas las caras de la una 
sobre las aristas de la otra , y las esquinas de la base co- 
mun mas ó ménos truncadas. 

La superficie desigual, áspera ó lisa, y poco lus- 
trosa. 

Por dentro poco centellante, solo en algunas par- 
tes mucho. 

Su textura perfectamente concoydea; la de los 
grises en grandes concoydes y planas. 

Sus fragmentos esquinados indeterminadamente 
muy agudos, y tatnbien en rodajas. 

Rara vez tiene partes separadas testáceas, curvas, 
concéntricas y delgadas. 

Trasluciente, el amarilló casi semitransparente, el 
negro trasluciente en los bordes. 
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Mas duro qu? el Quarzo. 

Agrio: quebradizo: poco pesado* 2 / 4 ?9J\ — /// 

Pasa á Piedra cornea, á Calcedonia y Cornerina. 

La corteza blanquizca de Creta , que cubre por lo 
común sus pedazos rodados, es una especie de calcina- 
ción al ayre. 

Los cristales en vetas, aunque no son freqiientes: 
los lernas en montañas de Creta (especialmente los ne- 
gros agrisados) y de Caliza compacla, en capas alternas, 
ó en diversas figuras particulares ó extrañas : también en 
Almendrilla con las Agatas: en las montañas de acarreo 
en piedras rodadas. 

Dos pedernales frotados producen una luz fosfó- 
rica, ¿¿?n *~ ¿tor^ijfa*** ¿fe ¿UéWW^ &*¿ ¿4? r*C¿&, 

Según Wiegleb consta de So partes de siliza, 
de alumina y 2 do ca l. ' <*- x < - f * • f : > y "> *^kz? 

Los grises saltan mejor en rodajas que los negros, 
y así son mejores para escopetas. Las fábricas inglesas de 
cristales lo usan en lugar de Quarzo para hacer loza y 
para pulir cristales, moliéndolo y deslamándoío ántes. 

CALCEDONIA. (* ) 
i. COMUN. 

SU color mas común es el gris azulado y amarillento, 
aunque también se halla de humo, verdoso y de per- 
la, del qual pasa al azul violado claro; del gris amari- 
llento, al amarillo de cera y melado, y por el pardo ce- 
trino obscuro y el musco hasta el negro pardusco; el gris 
verdoso pasa muy rara vez al verde montaña, y aun has- 
ta al de hierba; el gris azulado por un lado al blanco de 
leche, y por el otro llega hasta el azul de esmalte. Pues- 
ta al Sol la negra parece de color de sangre. 

En masas, en pedazos esquinados romos, en cha- 
pas, en estaláétitas, en racimos, globosa, casi bulbosa, 
arriponada, en piedras rodadas, coa impresiones, y en 
cristales propios é impropios* 



O) /tu¿e*03&Jb ¿/jtedátvzaüé yene**-. 



Yo fui el primero que presentó al célebre Born cu- 
bos mazizos de quatro y seis lineas de grueso, perfecta- 
mente lisos en su superficie, en prueba de ser verdaderos 
cristales, Es el pedazo que describe en su Catálogo de la 
Colección de los fósiles de la Srá. Raab, pág. 101. de 
Madgyar Lapos, junto á Kapnik en Transilvania: des- 
pués se han encontrado otros rombeales de iguales cir- 
cunstancias. 

Los impropios son pirámides hexágonas y trian- 
gulares obtusas. 

La superficie de la globosa es desigual, de la figu- 
rada en estalactitas encostrada, y de las demás áspera. 

Su lustre exterior es accidental. 

Por dentro mate ó centellante, rara vez poco lus- 
trosa. 

Su textura por lo común igual; pero pasa á la es- 
camosa de escamas finas, y á la concoydea , imperfeéia, 
que es la que tiene mas lustre y se acerca á Opalo. 

Sus fragmentos esquinados indeterminadamente 
muy agudos. 

Comunmente consta de partes separadas testáceas, 
delgadas ó gruesas, planas en zigzaque, ó curvas, las 
mas veces concéntricas, siguiendo la dirección de la fi- 
gura exterior , cuyas caras de separación son algo áspe- 
ras. 

Estas partes concéntricas son la causa de que la 
Calcedonia gris, mirada al Sol, juegue, aunque sin viveza, 
los reflexos del iris, y cortada en láminas tenga el as- 
peólo de nubes. 

Por lo común semitransparente, las blancas y ne- 
gras traslucientes; solo alguna vez semitransparente en 
sumo grado: ¿us-ol \ ¿ta** a \a4*e¿t<*&áuL i#<^Jt?éf^&}^?¿fi* ((/ 

Es la masa principal de las Ágatas/ 

Sus transiciones son á Cornerina, Pedernal, Pie- 
dra córnea, Opalo, y quizá á Crisoprasa. 

Fj eqüentemente en cocos, algunos con agua En* 
¿Uros en la Almendrilla; también en ojos mazizos, á ve- 
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ees huecos en el Pórfido, y aun en pequeñas capas entre 
sus comisuras; rara vez en vetas. 

Las parres constitutivas de la de Islandia son, se- 
gún Bindheim, 83, 3 de siliza, 1,6 de alumina, 11 de 
cal, y o, 4 de hierro. Darcet no pudo fundirla: solo per- 
dió el color, y así creo mas conforme la análisis de Berg- 
man, quien obtuvo de la de las islas de Fero 84 partes de 
sjliza y ^6 de alumina, sin cal ninguna. 

La Calcedonia con zonas alternas pardas, ó ne- 
gras y blancas, se llama (*) Onique; si son blancas y gri- 
ses Calceáórdx\ con dendritas pardas, y aun verdes sobre 
fondo blanco piedra de Moka\ la blanca se llama Cacho- 
longa. (**) 

//. CORNERINA. 

Cl * L ¿ r //l l l /L r* ■ 

SU color roxo de sangre se acerca unas veces al encar- 
nado, otras al roxo pardusco, y pasa del encarnado 
baxo á confundirse con el blanco de leche; el roxo á ve- 
ces tira mucho á amarillo acercándose al melado: suelen 
formar estos colores cintas roxas concéntricas claras y 
obscuras, ó manchadas de blanco. La blanca tiene ordi- 
nariamente dibuxos roxos dendríticos, puntos, manchas 
ó cintas, lo que junto con su menor transparencia la dis- 
tingue de la Calcedonia, y entonces se llama Sardómx. 

En pedazos originariamente globosos , con una 
corteza negra, áspera y desigual; arriñonada, en piedras 
rodadas, y casi en estaláftitas. 

Por dentro poco lustrosa: es característico. 
Su textura perfectamente concoydea. 
Sus fragmentos esquinados indeterminadamente 
muy agudos. 



(*) De Onyx por su blancura semejante á la de la uña. Las Oniques gra- 
badas en relieve se llaman Camafeos quizá de Cama, que es un genero de 
conchas, porque acaso antes grabaron los Antiguos en conchas que en pie- 
dras. 

(**) Piedra d¿ un rio de la Bucharia en lengua de los Calmucos. 
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Tiene alguna tendencia á formar partes separadas 
testáceas concéntricas. 

Sera i transparente, que pasa á trasluciente. f 
Dura, iru. n*rf£ l'¿t/¿^y- ¿/j^te>vssc£_ 
Agria, ménos que el Pedernal y la Calcedonia. 
Fria: poco? pesada,. *¡ 2 y ^? — </J 

La bella Corderina viene principalmente de la 
Arabia, y no se conoce bien la naturaleza de aquel cria- 
dero; verosímilmente seré Almendrilla. En otras partes 
se halla en ojos en los Pórfidos. La de Saxonia está por 
zonas en las Agatas. 

Se vuelve opaca al fuego. 

De Cornerina son los mas preciosos entalles anti* 

guos. 

XILOLITA. (*) 

SU principal color es el gris amarillento, de humo y 
de perla; del primero pasa pocas veces al amarillo 
de ocre; del segundo al negro agrisado, y quando es cla- 
ro al blanco agrisado; y del gris de perla al roxo encar- 
nado, de cochinilla y de sangre: también se halla de uní 
p.irdo que se acerca al castaño, y rara vez verde mon- 
taña. Matizada por lo común con nubes y manchas. 

En figura de troncos, ramas ó raices: rara vez en 
piedras rodadas. 

Su superficie áspera, desigual, ó rayada grosera- 
mente á lo largo. 

Por dentro mate comunmente, á veces algo cen- 
tellante ó poco lustrosa. - 

Su textura comunmente imperfeta concoydea pla- 
na, que en unas pasa á confundirse con la igual, y en 
otras pasa á la escamosa. Con ella está unido el aspe&o 
fibroso de madera que la modifica , y al que siguen tam- 
bién los dibuxos. 



(*) De Xyfon y Hitos ^ madera transmutada en piedra. 
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Sus fragmentos esquinados indeterminadamente 
poco agudos, ó en bastillas. 

Mas ó ménos fuertemente trasluciente en los bor- 
des. 

Dura ménos que el Quarzo. 

Algo quebradiza: poco pesada. 

Hay otras muchas substancias en que se transmu- 
ta la madera, como el Opalo, la Piedra arenisca, el Jas- 
pe ágara, y aun la Calcedonia; pero en esta de que ha- 
blamos parece se conservan partes de ella, y que de esto 
provienen sus colores obscuros. Confina con la Piedra 
córnea y demás afines á ella, como el Opalo. 

Se halla en las montañas de acarreo en arena. 

HELIOTROPIO. (*) 
color entre verde puerro obscuro y celedón, que á 
lj$ veces para ya en verdinegro: en algunas porciones 
pasa á verde aceytuna y pistacho, con puntos de jaspe de 
un roxo de escarlata claro, y manchas de amarillo de 
ocre. 

En masas y en pedazos esquinados. 

Por den ero poco lustroso, que confina á veces con 
lustroso, de lustre de cera. . 

Su textura concoydea algo imperfeéla en grandes 
concoydes, aunque planas. 

Sus fragmentos esquinados indeterminadamente 
Hiuy agudos, y también en rodajas. 

Fuertemente trasluciente en los bordes, á veces 
del todo. 

Duro, ménos que la Calcedonia. 

Quebradizo: frió: poco pesado; jss tv e-iMeap 1>3(?; 

Es una mezcla íntima de Calcedonia y Tierra de- 
Verona; en prueba de ello está separada á veces la una 
en unos trozos, y en otros la otra. 



(*) De Hiüos y trepo por mudar los rayos dei Sol, como crexa Piinio, 
C& sanguíneos metiéndola en agua. 



(1/ Ste?t<~i j&4t*~<~e** J^lcJc , 



Oí*? 
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Se halla, en la gran Tartaria: los joyeros lo lla- 
man J aspe oriental* 

CRISOPRASA. (#) 

SU color principal y mas estimado es el verde manza- 
na, que confina á veces con el de hierba, aceytuna 
y pistacho, y aun con el gris verdoso baxo: á veces tie- 
ne también manchas de pardo cetrino. Mojándola se avi- 
va su color: con el tiempo se pierde sobre todo en quar- 
tus calientes. 

En masas, en pedazos esquinados y en chapas. 
Por dentro poco centellante, casi mate. 
Su textura es igual, pero unas veces se acerca í la 
escamosa fina, y otras á la imperfecta concoydea plana, 
en cuyo caso tiene mas lustre. 

Sus fragmentos esquinados indeterminadamente 
algo agudos. 

En partes semitransparente, en partes fuertemen- 
te trasluciente. 

Menos dura que la Calcedonia. 

Agria: quebradiza: fria : poco pesada; , ' >y 

No se debe confundir con el Opalo verde, que la 
acompaña en el criadero, y es concoydeó, lustroso &c. 

Sus transiciones son á la Calcedonia, al Opalo, á * 
la Piedra córnea, al Quarzo, y como piensa Werner 
también á la Esteatita. 

Debe su color al cayo de Nickel, del qual contie- 
ne— según Klapproth: la parte dominante es la siliza 

I co 

unida á pequeñas porciones de alumina, de cal y de ca- 
yo de hierro. Al fuego se vuelve blanca y opaca, y for- 
ma con la ayuda del gas^aMieayo un glóbulo compado. 
Se halla en Silesia. 



(*) Verosímilmente no es el Cbrysoprasos de los Antiguos, ^ue no sa- 
bemos lo ^ue sería. 
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PIEDRA DE TOQUE. 



I. APIZARRADA. 



SUS colores propios son el gris ceniciento, que es el 
coraun,el azulado, el amarillento, y una variedad 
d i roxo encarnado obscuro: rara vez es gris de humo y 

verdosa, A veces se halla uu mismo pedazo matizado con 
estos x>lor< s en cintas y nubes confusas: las cintas siguen 
las comisuras* dé la piedra. 

En masas, y con freqüencia en pedazos esquina- 
dos romos, que pasan á, formar piedras rodadas, con su- 
perficie poco lisa y poco lustrosa. 

Por dentro mate, 6 algo centellante. 

Su textura en pequeño está entre la igual y en pe- 
queñas escamas; en grande es pizarreña. 

Sus fragmentos esquinados indeterminadamente 
algo agudos. 

Trasluciente en los bordes, y aun del todo. 

Dura: resistente: poco pesada/^v^ ^^^>t 

Muy penetrada de venas de Quarzo. 

En rocas enteras, que según parece pertenecen á 
las montanas de capas; aunque tal vez constituirán una 
formación particular. Las piedras rodadas en las madres 
de los ríos. 



//. COMUN. (*) 




Por fuera poco lustrosa. 

Por dentro perfectamente centellante. 



(*j Ciryií/is se tieoa por la Pícara de ro^ue. 
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Su textura igual pasa en algunas á la concoydea 
grande y plana. 

Sus fragmentos esquinados indeterminadamente; 
pero se acercan ya á trapezoydales. 

Opaca, á veces muy poco trasluciente en los bor- 
des. 

Algo quebradiza. 

Muy penetrada también de venas de Quarzo: ve- 
rosímilmente junta con la anterior. Teophrasto habla ya 
de ella. 

Según Wiegleb consta esta ó la precedente de 75 
partes de siliza, 4, 58 de magnesia, 10 de cal, 3, 54 de 
hierro, y lo demás fué de pérdida. 

También el Basalto y la Pizarra sirven de Piedras 
de toque. 

OBSIDIANA. (*) 

Piedra de Gallinazo de los Peruanos por su bello co- 
lor negro parecido al del Buytre que llaman así: 
Vultur mira. Lin. 

Por lo común de un negro puro y agrisado, y grís 
de humo obscuro, que en rodajas delgadas suele parecer 
por refracción pardo de hígado, y verde obscuro de acey- 
tuna. 

Se asegura que se halla en masas, pero lo común 
es en pedazos esquinados romos, poco redondeados, de 
superficie lisa y lustrosa. 

Por dentro resplandeciente, de lustre de vidrio, 
que se acerca muy poco al de cera. 

Su textura concoydéá perfeéla de concoydes muy 
grandes. 

Sus fragmentos, ó esquinados indeterminadamen- 
te y muy agudos, o en rodajas. 

12 

(*) Está tomado este ion. Lie ae (.bsidio que la enccrtió en Etiopia i 
es tuiibien el Cfsütws de Aniano, quiza de C¿sis per su aspecto. 
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Trasluciente en los bordes: la de Hungría y Ma- 
dagascar lo son del todo. 

Dura: agria: quebradiza. 

Poco pesada., casi como el Quar'zo; et^ójftQy^&l 
• Los Mineralogistas la llamaban hasta ahora Aga- 
ta de IsTandia ó Lava vidriosa. Es verdad que Hay un 
produelo volcánico, ó vidrio muy semejante en color y 
dureza. Sin embargo no es tan perfectamente concoydeo, 
es lustroso., ó poco lustroso, y su lustre se acerca mucho 
al de-cera, ademas de otras diferencias esenciales. En efec- 
to se halla con ampollas vacias y con Piedra pómez mez- 
clada en granos, lo que no sucede con la Obsidiana 
Al contrario tiene esta como la de Hungría verdadero 
Feldespato, y forma una especie de Pórfido, así como el 
Jaspe, la Arcilla endurecida, ó la Piedra pez. En Isfen> ; 
dia se halla en pedazos, ó en capas delgadas, alternando 
con otras rocas que pertenecen á la formación del Trapp, 
y lejos de los sitios donde arden los volcanes. 

Don Federico Sonneschmid ha encontrado junto 
^al Real del Monte al Este y al Sudueste, en el cerro de 
las Nabajas, y en la hacienda del Salto variedades muy 
extrañas, de las quales describiré las siguientes, que he 
visto en pedazos esquinados y redondeados. 

Una gris verdosa con manchas verdinegras, tras- 
luciente en los bordes, con Feldespato romboydal traslu- 
ciente; ó verdinegra, y negra verdosa, de lustre de vi- 
drio, que se acerca mucho al de cera, opaca, también 
con Feldespato. 

Otra negra verdosa muy poco trasluciente en los 
bordes, con partes separadas granudas, medianas y pe- 
queñas, y las caras de separación mates y ásperas; esto y 
su lustre, que se inclina mucho al de cera, la dan una se- v 
roejanzi á la ' Piedra pez 9 , forma un Pórfido can Feldes- 
pato y granos de Piedra espumosa. 



(*) También Faujas de St. Fond encontró vidrio volcánico con venas 
ite Páífcsz;* advirtió la diterencia del vidrio y de. la Obsidiana. 



Algunas de- color verde aceytuna, fuertemente 
traslucientes en los bordes, alternan con capas delgadas 
de Piedra espumosa; 'también tienen en- su interior gra- 
nos de ella; á veces están las capas de esta piedra corrí- 
ptus.asde partes separadas granudas, redondas y esqui- 
nadas, pequeñas y muy pequeñas: otras alternan con ca- 
pas de Arcilla endurecida, de un gris amarillento. 

Ahora siguen las mas curiosas. Una verde aceytu- 
n a poco trasluciente en los bordes, con la superficieslisa 
y cubierta de una substancia vidriosa, de un blarcode 
plata tan semejante, que la llaman en el país (*) Plata 
encantada. Otra del mismo color con partes separadas 
granudas grandes y medianas, y las caras de separación 
también plateadas; con granos pequeños, que tienen otro 
granillo en su inlerior; son de roxo encarnado, que á ve- 
ces tira al de ladrillo; su textura centellante .y desigual 
de grano fino; semiduros; agrios; su raspadura blanca 
amarillenta, y con olor arcilloso, por lo que se acercan 
á la Piedra espumosa. 

Las que Sonneschmid llama tornasoladas son, una - 
negra y verde aceytuna en los bordes r donde es fuerte- 
mente trasluciente, con granitos de Piedra espumosa: tie- 
ne la superficie escabrosa, con impresiones en forma 
de. media luna, y en algunas partes casi rayada,. de color 
gris verdoso y centellante, de lustre de seda: presenta 
en su interior un viso fuerte de amarillo de azufre, que 
tira al verde aceytuna , con lustre metálico: en algunas 
rajas tiene los reflexos del iris. Otra verde puerro, traslu- 
ciente en los bordes, con un viso de amarillo de azufre 
qy&ttira al gris verdoso, de lustre metálico, lo que se 
observa en la textura longitudinal, no en la transversal 
que es negra. 



. ___ — , , , 

(*) Junto á Francfort la encentró Stoutz, Mineralogista Alemán, 
tan bien al servicio de España, nacarc.da y floteada. Las vasijas de vi- 
drióle les sepulcros antiguos suelen tener una cubierta stir.eiante platea- 
da , que se separa rr.as fácilmente cen un cuchillo que en estas. 



Las hay también rayadas por de fuera, de un vi- 
so metálico gris verdoso, que tira muy poco al amarillo 
de bronce baxo; algunas tienen ademas granos muy pe- 
queños de Piedra espumosa: otra verde aceytuna con vi- 
so amarillo de latón en su interior, empieza ya á tenerlo 
en su superficie rayada y gris verdosa; su textura trans- 
versal es también negra. 

También son particulares algunas negras, y en los 
bordes de color verde aceytuna sin visos, con la superfi- 
cie escabrosa y mate, con impresiones en figura de me- 
dialuna, y aun con verrugas como las de los Equraos; y 
otras también sin visos de color verde puerro, rayadas 
perfectamente por de fuera, poco lustrosas, de lustre de 
seda, con ondas ó aguas. Una variedad gris verdosa, por 
de fuera escabrosa y mate, por dentro poco lustrosa, de 
lustre de cera, su textura desigual con tendencia á con- 
coydea, opaca, con algunas porciones lustrosas de lustre 
de vidrio, y concoydeas de Obsidiana verde puerro, pa- 
rece una transición á la Piedra espumosa. Otra por últi- 
mo es negra verdosa, en partes delgadas verde aceytu ía 
con pequeños granos embutidos, perfeélamente redondos, 
de una piedra gris verdosa centellante , en fibras diver- 
gentes desde el centro, semidura, agria, y su raspadura 
blanca agrisada, con un granito en el centro de cada es- 
ferilla. Parece que al ayre se descomponen , se vuel- 
ves de un': blanco amarillento, pierden su textura, y al 
cabo se deshacen en una tierra ferruginosa de color par- 
do cetrino, que dexa los huecos vacíos, y entonces la 
Jomarán algunos por Lava. También junto á Guanaxuato 
yendo de Pénjamo á la Piedad, y de allí á Zináparo, en- 
contró él mismo pedazos globosos imperfetos que no 
eran rodados, pues su superficie mate tenia impresiones 
semicirculares ú esquinadas, de Obsidiana, que dice ser 
verde puerro claro y verde montaña , con cintas de 
azul de ultramar, casi del todo opacos. Y finalmente al 
Mediodía de Zináparo halló pedazos sieltos también con 
impresiones, esquinados agudamente y poco redondeados, 
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de otra Obsidiana que he visto, y es negra agrisada, en 
partes verdosa con manchas de roxo pardusco y opaca. 

Todos estos pedazos, sin exceptuar los que tienen 
Feldespato ó Piedra espumosa, ni los que alternan con 
esta, se convierten como la de Islandia al fuego en una 
mufla á la media hora en vidrio ampolloso, á veces poco 
fibroso, ocupando un volumen quatro ó seis veces mayor 
que ántes, y flotante, y así en el Real -del Monte la vi- 
trifican algunos cuchilleros, y la reducen á polvo para 
limpiar el hierro y el acero. Algunos pedazos de juntó á 
Zináparo se transforman, según Sonneschmid, en un mi- 
nuto con solo ponerlos sobre las ascuas; la resistencia de 
la.roxa pardusca provendrá de ser refractaria la tierra 
roxa qm la da el color. 

Al soplete se convierten con una luz fosfórica, co- 
mo la Zeobta, unas mas pronto que otras, en un vidrio se- 
mejante: los pedazos que mas resisten se vitrifican diri- 
giendo ta llama á sus esquinas, ó á sus bordes agudos». 

Bjrgma4»-4 k:ü qi.e ti e ne lo s mismos principios de 
una Lava que analiza de las islas de Lipari, que sería Ob- 
sidiana, y le dio 69 partes de siliza, 22 de alumina, 9 
d,e hierro y ninguna cal, aunque la obtuvo de otro peda- 
zo; y de aquí provendrá la mayor ó menor facilidad de- 

Nuestro insigne Hernández describe el modo tan 
ingenioso conque hacían los Antiguos de la Obsidiana cu- 
chillos, espadas, puntas de flechas, y otros instrumentos 
muy cortantes, pero que se rompían y embotaban con 
mucha facilidad; y verosímilmente habia una de estas fá-, 
bricas en el cerro de las Na bajas, pues se encuentran mu- 
chos pedazos á medio trabajar, y muchísimos pozos hun- 
didos, según el mismo Sonneschmid* 
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PIEDRA ESPUMOSA. 

** en 
S de un roxo encarnad ) claro, que unas veces tira al- 
go al de flor de albercbigo, y otras^ al de ladrillo 



baxo; de amarillo de isabel/y en algunas partes giis ver- 
dosa, que pasa á loá verdes montaña y aceytuha baxos. 

Se halla en pedazos redondeados y esquinados ro- 
mos, y en capas delgadas, alternando con la Obsidiana, 
y aun en granos en lo interior de esta. 

Por fuera mate. 

Por dentro mate o centellante. 

Su textura desigual de grano pequeño y fino, con 
algunas porciones de la roxa y amarilla, enübras corlas, 
redas y curvas, asemejándose algo á veces á la Pómez 
por los huecos que "dexan entre sí. 

Sus fragmentos esquinados indeterminadamente 
poco agudos. 

" Tiene á veces partes separadas granudas, esqui- 
nadas ó redondas , pequeñas y muy pequeñas. 
Poco trasluciente en los bordes. 
Su raspadura' blanca amarillenta; la de la verde 
esblanca verdosa. 

4 'Poco semidura: poco dociL <y/v«¿ /.< fru*** áfru¿:^^r^^ 
No se pega casi nada á la lengua. 

Poco' pesada* ¿% %*e*n ¿>s/¿r ept etcfc&o ^ze^ftp ¿*£¡tfe(2} 
Da un olor arcilloso. 

Parece qde hay. una transición seguida dq esta á 
ia Obsidiana por medio de la gris verdosa. 

Se hincha mucho y muy prontamente en la muña 
y aun al soplete, con, una luz algo fosfórica, convirtién- 
dose en una masa muy parecida al bizcocho de Porcela- 
na ó de China, muy resquebrada, desmoronadiza, y que ' 
no nada en el agua , perdiendo toda semejanza con la Pó 
irrez; por esto la llamo mientras se analiza 'Piedra espumo- 
sa\ aunque no sea la de Rinman. Bergman distinguió 
unas T ¿meces mpcrtcdtas de la perfidia, en que no eran íi 
b rosas, y se hinchaban al fuego de suerte, que casi nada 
ban después en el agua ocupando uti gran volumen con ' 
muchas cavidades esféricas: sin embarco de la semejan- 
za entre estas dos substancíaselo me atrevo á llamarla 
Pómez, ni la creo volcánica, porque se halla, según Don 



Federico Sonneschmid, en Guanaxuatq junto á Zináparo, 
y en el Real del Monte junto á la hacienda del Salto, re- 
Vistiendo, machos pedazos de Obsidiana, prescindiendo 
de lo que queda dicho arriba, y de que si hubiera padecí-' 
do el menor grado de calor habria perdido sus colores 
y textura, como lo hace instantáneamente en la muña y 
al soplete. 

Esta piedra es también un hallazgo de Sonnes- 

chmid. 

OJO DE GATO. (*) 

O U color principal es gris verdoso: pasa por una pr¡rte 
A 3 &\ verde cnontana, y por otra al gris ceniciento ,' quq 
á veces confina con el negro agrisado, y al gris amari- 
llento, y de este al párelo cetrino que es el mas aprecia-^ 
do. Despide un viso de ópalo que proviene de la refle- 
xión de la luz por fibras paralelas blanquizcas, menos 
transparentes que la piedra. 

Se halla en pedazos esquinados romos y en pie- 
dras rodadas. 

Por dentro entre lustroso y poco lustrcso, de lus- 
tre casi de cera. 

Su textura concoydea algo imperfeta y plana; 
parece que algunos tienen tendencia al mismo tiempo 
á la hojosa, pero encubierta é inrperfeéla. 

Sus fragmentos esquinados indeterminadamente y 
algo agudos. 

Trasluciente el obscuro , y el claro semitranspa- 
rente. 

Duro: quebradizo: frió. 

Poco pesado, sin embargo mas que el Feldespato y 
su peso específico 2,666. .> ' ¿xtr : ^(fj 

Viene de Ceilan» 

, ^— — : , — 1 ; , » 

(*) Es el Asturias de Plinio , sagun creo. 
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PIEDRA DEL CABO. 

1 L ?/rA ss¿¿¿ /ífá&&¿? . 

H Asta ahora solo se ha hallado verde manzana, gris 
verdosa, que se acercaba algo al verde montana, y 
blanca verdosa, cuyos colores pasan por casi todos ks 
grados. 

En masas, y muchísimas veces cristalizada. 
En tablas quadrangulares obliqnángulas perfeélas 
ó truncadas en todas las aristas terminales, ó solo en las 
agudas; ó entablas hexágonas de ángulos desiguales, ó 
en prismas quadrangulares reftángulos, biselados algo ob- 
tusamente en los extremos, puestas las caras del bisela- 
miento sobre las caras laterales estrechas, y las aristas 
del biselamrento poco truncadas. 

Todos estos cristales son pequeños y muy peque- 
ños, rara vez medianos: muy pocas veces solitarios, casi 
siempre agrupados y pegados por las caras laterales en 
hacecillos, y estos grupos parciales apiñados en otros ma- 
yores. 

Las caras de los cristales solitarios lisas; las de los 
agrijpamientos formados por las terminales, de las tabks 
rayadas. 

Exteriormente casi siempre lustrosos. 

Por dentro en la textura principal lustrosa, que 
se acerca las mas veces á poco lustrosa : en la transver- 
sal poco lustrosa, y en general de lustre de nácar, y á 
veces solo de cera. 

Un textura principal las mas veces hojosa, aunque 
no del todo perfeda, también algo curva, y según pare- 
ce de un solo crucero de hojas: rara vez estriada con es- 
trias cortas algo angostas y divei gentes. La transversal 
desigual de grano fino. 

Sus fragmentos parecen poco agudos, y algunos 
^n rodajas. 

Quando está en masas tiene la hojosa partes sepa- 
radas granudas, medianas y pequeñas, que pasan á muy 
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pequeñas: la estriada las tiene en barras imperfetas y 
delgadas, pero muy incorporadas y poco distintas. 

Casi siempre semitransparente : las cnasas se acer- 
can algo á traslucientes, y algunos cristales á transpa- 
lentes. 

Peco dura: €¿&t*rt¿K . f Z 

Agria: quebradiza: poco pesada;^ ' Aa/tí^ Z,?) 
Quando el Coronel Prehn la llevó á Europa del 
Cabo de Buena esperanza en el año 1784, fué una de lis 
piedlas que atormentaron á les Mineralogistas^ Uik s 
la llamaban Chorlo verde ^ como los Franceses, y los que 
iban menos descaminados la llamaron Zeolifct\ pero se 
distingue de esta por contener menos siliza, mas alumina, 
y sobie todo mas cal, pties , según Klspproth, consta de 
44 partes de siliza, 30 de alumina, 18. de cal , 5 de cayo 
de hierro, y una y media de agua 7 de gas. Aun hace 
mas efervescencia al fuego que la siguiente. 

ZEOLITA. (*) 

/. HARINOSA. 

POR lo común blanca amarillenta, roxiza, y de ua 
roxo encarnado claro. 
Se halla en masas revistiendo á otras Zeolitas, 
coraliforme, ó en estaláélitas. 
Por dentro mate. 

Tiene una textura terrosa grosera. (V 
Sus fragmentos esquinados indeterminadamente 
y muy romos. 
Opaca. 

Tizna poco ó nada. 

Muy blanda , que pasa á desmoronadiza: esta cons- 
ta de partículas pulverulentas groseras* v 

Agria ; quebradiza. - Jl v < <-/>¿yc*. ¿t : ¿# /¿*z^¿a*, 
13 



(*) De Zeo por la efervescencia que hace al fuego. 



Ariái y áspera: poco fria: ligera. 

Frotada con los dedos produce un sonido confuso.^/ 

//. FIBROSA. 

BLanca amarillenta, rara vez roxiza que pasa hasta ró- 
•xa encarnada. 

En masas, en pedazos esquinados romos, á veces 
globosa y arriñoaada, en piedras rodadas y en cristales 
capilares. 

La arriñonada de superficie áspera casi mate. 

Por dentro fuertemente centellante, casi poco lus- 
trosa de lustre de seda. 

Su textura fibrosa , de fibras finas reíías ó diver- 
gentes, en ramilletes y estrellas. 

Sus fragmentos cuneyformcs. 

Tiene partes separadas granudas grandes, media- 
nas y pequeñas, á veces prolongadas, muy incorporadas 
entre sí. 

Poco-trasluciente, á lo mas trasluciente. 
Semidura: agria: algo quebradiza. 
Poco pesada, confinando con lo ligero. 
Creo que fué esta la que analizó Pelletier, y 4e 
é\6 50 partes de si-liza, 20 de alumina, 8 de cai y 22 de 

1UL ESTRIADA. 

SUS colores como en la anterior. 
En masas, en piedras rodadas, y muchas veces en 
cristales. 

En prismas quadrangulares delgados como agu- 
jas, 6 anchos y apuntados con quatro caras puestas sobre- 
las aristas laterales, y truncada la esquina del vértice.. ;Á 
veces tienen estos un aspefto de tablas hexágonas con las 
caras termín íl-es pequeñas biseladas; y están solitarios ó 
agrupados en hacecillos, ó formando costras en que sota 
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sobresalen lascaras del bisela miento. Por Jo cómun sea 
medianos y pequeños. . 

La superficie de estos lisa ó encostrada , que pasa 
de resplandeciente á lustrosa. 

Por dentro casi siempe lustrosa, acercándose á 
resplandeciente ó á poco lustrosa, de -lustre de nácar. ' 

Su textura estriada divergente en estrellas y ra- 
milletes ; rara vez entretejida, y las estrias pasan desde 
anchas á confundirse con las fibras: las primeras están á 
veces rayadas en florones, y confinan con la textura ho- 
josa. 

Sus fragmentos cuneyformes, rara vez esquinados 
indeterminadamente. 

Sus partes separadas granudas, grandes y media- 
nas. 

Trasluciente: los cristales muchas veces semitrans- 
parentes, que confinan con transparentes. &^z<jc/; 

Son cara&erísticas su cristalización, textura, lusr 
tre interior, y su mayor transparencia. 

Según Meyer debe de tener 41 'partes d? siliza, 
31 de alumina, n de cal y 15 de agua de cristalización* 

////. HOJOSA. 

BLanca agrisada, amarillenta y roxiza. .. .. 

En masas, principalmente globosa amigdaloydea, y 
freqüentemente cristalizada. 

En prismas hexágonos que se pueden mirar como 
prismas cortos romboydales, con las aristas laterales agu- 
das truncadas, y también las esquinas que forman las ca- 
ras anchas laterales con las terminales, ni ra vez las for- 
madas por las estrechas. Este cristal pasa á la tabla hexá- 
gona equiángula, con las esquinas de dos aristas termina- 
les opuestas truncadas. 

Los cristales por de fuera lisos y resplandecientes. 
Por dentro entre resplandeciente y lustrosa, da 
lustre perfeéto de nácar. 



(6o.) 

Perfe&amente hojosa, con las hojas porfío común 
algo curvas, y de solo un crucero. 

Sus partes separadas granudas, grandes, media- 
nas y pequeñas: á veces también lestáceas delgadas y 
bastante planas. 

Semitransparente, y los cristales confinan con lo 
transparente. 

Semidura, y lo ritmas como la anterior.//; 

Según el mismo Meyer consta de 58 partes de si- 
liza, 17 de alumina, 6 de cal y 17 de agua. 

COmunmente blanca agrisada, u "~ >>t*¿a¿ttí</£¿'2) 
En masas y en cubos perfeélo^cle superficie lisa 
y resplandeciente, las mas veces pequeños. 

Interiormente entre lustrosa y resplandeciente, 
de lustre medio, entre el de vidrio y de diamante. 

Su textura imperfetamente hojosa, verosímilmen- 
te con triple crucero rectángulo de hojas. 

Sus fragmentos esquinados indeterminadamente 
«mas bien que cúbicos. ^ f 

Tiene partes separadas^ medianas y pequeñas con- 
fusas. 

Sus cristales perfectamente transparentes, en lo 
demás semitransparente. 

Semidura , algo mas que las otras: r&uet /¿.¿v<V^y 

Se halla en general la Zeolita en Almendrilla , Ba- 
salto y Vacia, todas rocas pertenecientes á la formación 
del Trapp, comunmente en pedazos redondeados. Tam- 
bién se halla en vetas en Andreasberg sobre el Hartze y 
en Fahlun ; pero parece mas moderna que las demás ma- 
trices con quienes está. 

Ni todas las Zeolitas forman gelatina con los áci- 
dos, ni son las únicas piedras que la producen, pues tam- 
bién la hacen las Calaminas, según el mismo Pelletier, y 
otras. sí ?¿<rZcL s¿ ¿^b^ . ftár ^k^^r 



¿ód 



(D) QtJrá** ^^^^^ •seSUe*»***^ ^ *&S3 

7 





(6t.) 



PIEDRA DE CRUZ. 



iLanca agrisada: vz¿v\tfj 
f.3 Siempre cristalizada en prismas quadrangulares 
rectángulos, anchos, apuntados con qiratro caras puestas 
sobre las aristas literales, y truncada la esquina del vér- 
tice, como en la Zeolka estriada; pero se cortan á lo lar- 
go en cruz cada dos cristales formando quatro ángulos 
entrantes, y así se han de considerar como gemelos. Por 
lo común son pequeños. 

Exterior é interiormente resplandeciente confi- 
nando con lustrosa de lustre de vidrio, que se acerca al 

Su textura verosímilmente, hojosa imperfecta, ¿rY/j 

Tpaoluoionto i fiomidur » ! p o co pesada . 

Según Heyer tiene 44 partes de siliza, 24 de ba- 
rita y 20 de alumina* <v<. n ,-.«.¿'«-¿1 <*t 'Y¿6y&r*f-<¿£ ^c/^^.(sj 

Hasta ahora se ha hallado en el Hartze en el pais 
de Hannover,. y según dicen también en Escocia, ^¿¿tj 



LAPISLAZULI. (*) 

AZUL de ultramar de todos grados. r y pasa también á 
confundirse con el de P'rusia. 
En masas y diseminado. 
Por dentro mate. 

Su textura desigual de grano pequeño, que pasa á 
confundirse con la escamosa. 

Sus fragmentos esquinados indeterminadamente 
poco agudos. 

Opaco, y á veces algo trasluciente en los bordes. 

Entre duro y semiduro. 

Quebradizo. 



(*) Esta voz se tomó del Arábigo azur¡ que parece que significa Ciclo 
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Poco pesado, acercándose á pesado.^ v^V*? fr) 

Se lialia acompañado de Feldespato, como pare- 
ce, y de mineral do Cobro amarillo ./ ' ^u^e^ > 

Teophrasto y otros Antiguos le llamaron Zafiro. 

Consta de mas hierro que la Zeolita, de siliza, y 
de una porción de sulfato de cal, según MargraftY pare- 
ce que Rinman descubrió también ácido íluórico. A un 
calor fuerte se convierte en vidrio blanquecino. 

Se halla principalmente en la Tartaria, y se ha 
descubierto nuevamente en un rio de Siberia y en Chile,' 

En Praga capital de Bohemia está la capilla dé 
San Wenceslao revestida de Lapislázuli. De él se hace el 
precioso ultramar. 

LEICÍTA{*) 

DEL gris amarillento claro pasa al blanco agrisado. 
Se halla como el Granate en dobles pirámides oc- 
tágonas, apuntadas con quatro caras, comunmente lisas, 
poco lustrosas, casi solo centellantes, y con las laterales 
algo curvas. 

Por dentro lustrosa, que se acerca á poco lustro- 
sa, de lustre de-eera. ' ' < ' c • 

Su textura imperfetamente hojosa, algo curva % 
que parece sigue la dirección de las caras del cristak/157 
Sus fragmentos esquinados indeterminadamente 'y 
agudos. c 

Se mi t ran gerente, que pasfr -^-frash cíente. ? < i :?c<(\} 
Poco dura , -acercándose' á semidu a; / f¿*J 7*ay*4f/ 
Poco pesada, que se acerca á ligera, y llega casi á 

No contiene nada de hierro, según Bergriian,sino 
5*5 partes de siliza, 39 .de alumina y 6 de caí. 

La llaman los Mineralogistas Granates del Vesu- 
vio inducidos por Bergman, que pensaba así por haber 



{*) De Leyco: blanca. 
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observado que estos perdían su color con la reacción de 
los ácidos sulfúrico y muriático, cuyo experimento no 
ha salido bien á Sage. 

Se hall i en la Vacia y en las capas de Basalto de 
.Ñapóles, y especialtneate en pedazos solitarios arrojados 
por el Vesuvio, en cuya caso está comunmente resque- 
brada y alterada por el fuego: también se halla en Fras- 
ead. No es de extrañar que solo se encuentre en Italia, 
cj uando se sube que en muchas partes son también rarísi- 
mos el Olivino, la Hornbleuda basáltica &c. 

VÉSUV1ANA. 

ES de un pardo de hígado obscuro: pudiera quizá de 
este pasar á confundirse con el verde. 

En masas y cristalizada, v ■ 
En grupos y en cristales solitarios embutidos, es 
á saber: en prismas quadrangulares redángulos, con las 
aristas laterales truncadas una ó dos veces, y también 
las terminales y las aristas que forman las nuevas caías 
del truncamiento con las terminales otra vez truncadas^:, 
las caras laterales rayadas. 

Por fuera resplandeciente. ¡ re 

Por dentro poco lustrosa, de lustre, de vidrio, y ee<mt^ 
Su textura desigual de grano pequeño. ^ \ ittZrodd) 
Sus fragmentos esquinados, iadeterminadamente y 
agudos, ✓///ywtwi f¿'>i^fiTM^ * / r s€^>*&r*¿>2-0t4 f /3j 

Fuertemente trasluciente r se acerca á semitrans- 
parente. 

Dura mucho mas que la Leicíta; n 

Poco pesada, se acerca á pesada. (X^} 

Se encuentra en el Vesuvio en una roca con Mica, 

Ctorita terrosa, Quarzo, Hornblenda, quizá también 

Granate, Augita y aun, Feldespato. 
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Agata. {*) 

1AS Ágatas no tienen lugar en un tratado Ori&ognós- 
j tico por ser piedras compuestas mecánicamente, 
sin embargo se exponen á favor de los curiosos por via 
de apéndice. 

Sn principal masa es comunmente Calcedonia 
acompañada de Jaspe, de Piedra córnea, especialmente 
concoydea, de Pedernal, de Cornerina, y aun de Quar- 
zo y Am i tista, y rara vez de Opalo. Hay las variedades 
siguientes. 

Listadas: cortadas paralelamente á las zonas re- 
sultan sus dibuxos concéntricos en caracoles ó en anillos; 
sí perpendicularmente en cintas: se hallan en vetas. 

En brechas ó piedras de fragmentos: estas se ha- 
llan en las aspas ó puntos de intersección de las vetas. 

En zigzaque^ que representan polígonos de for- 
tificación: se encuentran en cocos en la Almendrilla, co- 
mo los que llaman impropiamente melones de Siria. 

(**) Punteadas: por exemplo la Piedra de San Es- 
teban, con puntos roxos de Jaspe. 

De paisages, de nubes &c. 
(***) Depetrificaciones: las estrellas muestran que 
han sido corales. 

En tubos, paralelos que verosímilmente se deben 
á una formación por filtraciones. 

(****) Musgosas: lo que representa el musgo á 
veces pardo, y á veces verde, es un Jaspe. 

{ Jaspe ágatas: son una mezcla de Jaspe ro- 
xo , amarillo, y aun pardo y de Calcedonia, que la da un 
aspeélo de gelatina: estas y las anteriores se hallan en 
Pórfidos. 

(*) De ¿¿chatis rio de Sicilia. 
(**) Aiwacbatis. ■ ; 

£c 0 es el KcrallackatiS) pues tenía puntos dorades. 
(****) Den Iracbatis. 
(*****) laspacbatis. 
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IV. FAMILIA ALUMINA. 

ALUMINA. 

BLanca de nieve, que pasa á amarillenta, 
Arriñonada en pequeños pedazos. 
Su superficie áspera y mate. 
Por dentro mate igualmente. 
Su textura terrosa fina. 

Sus fragmentos esquinados indeterminadamente y 

romos. 

Adquiere algún lustre con la raspadura. 
Tizna poco. 

Muy blanda, pasa á desmoronadiza. 
Muy quebradiza. 

Se pega muy poco ó nada á la lengua. 

Es fina y árida al taéto. 

Ligera: 

Se halla en la superficie entre la tierra vegetal ; á 
veces con cristales de Yeso, como en Halle de Saxonia. 

Lavoisier ha observado que la arcilla mas pura ó 
la Alumina se funde á un fuego fuerte en un vidrio duro 
que raya algunas piedras, y no lo gasta la lima, lo que 
confirma la opinión de los que piensan que domina en 
las mas piedras preciosas. 

TIERRA DE PORCELANA. 

BLanca roxiza, que tira á veces á amarillenta y agri- 
sada. 

En masas, á veces diseminada. 
Por dentro mate. 

Consta de partículas finas pulverulentas adheren- 

tes. 

Tizna bastante. 
Desmoronadiza. 

Es fina al tado, y mas bien árida que untuosa. 
14 
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Se pega muy poco á la lengua* 

Poco pesada : ( ' la que mas pesa se trabaja mejor 
porque se encoge ménos. 

Se halla principalmente en montanas primitivas, 
oomo en las de Granito, ocupando el lugar del Feldespa- 
to, que se descompone y convierte en esta tierra: tam- 
bién en montañas de capas. 

Aunque parece seguro por la análisis que domina 
la siliza , no obstante se coloca aquí por imprimirla mas 
caráéter la Alumina. 

ARCILLA. 

I JífWJt c 
#. TIERRA DE ALFAREROS. 
iLanca agrisada y amarillenta con manchas á veces 
de amarillo de ocre y gris amarillento; también se 
encuentra gris verdosa y de humo, y en el criadero azu- 
lada. , 

En masas en capas gruesas. 
Por dentro mate, aunque á veces por las partícu- 
las de Mica muy finas, que tiene mezcladas, algo cente- 
llante. 

Su textura en grande es, ó bien desigual de grano 
grueso, lo que proviene de- estar resquebrajada, ó bien 
pizarreña, como en la gris de humo, y terrosa fina: en 
pequeño terrosa. . 

Sus fragmentos esquinados indeterminadamente al- 
go romos.. 

Su raspadura poco lustrosa y aun lustrosa*. 
Tizna poco; algunas nada.. 
Muy blanda, pasa á desmoronadiza. . 
.Muy quebradiza. 

Se pega algo á la lengua. ' ^ s#&r€(/ i ) 
Algo untuosa: poco fria : ttgefa* , petid*. 
La gris azulada y de humo debiera quizá formar 
una especie particular por ser mas untuosa, no tan refrac- 
taria > y dar Sal amoniaca con el ácido muriático. Se for- 
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ttia en lagunas de aguas muertas de las partículas disuel- 
tas de las montañas primitivas. 

Se encuentra la mayor parte en las montanas de 
acarreo, alternando las mas veces con chinas, cascajo y 
arena , y también cubriendo las primitivas, y las de ca- 
pas inmediatamente baxo la tierra vegetal. También se 
halla en vetas llenándolas del todo ó en parte, ó forman- 
do las guardas. 

Consta, según Kirwan, de 63 partes de siliza y 37 
de alumina. 

La Mica y la Pizarra parece que se resuelven en 
Arcilla. 

La Greda es esta tierra, pero muy impura. 
tt- ENDURECIDA. 

GRIS amarillenta, verdosa, azulada y de perla, que se 
* acercar á - vec e s a l d e humo . 
Siempre en masas. 
Por dentro mate. 

Su textura es en pequeño terrosa, la qual se acer- 
ca á la desigual de grano fino, y aun á la igual, rara vez 
á la escamosa. Algunas son en grande pizarreñas, y pa- 
san entonces á la Arcilla apizarrada. 

Sus fragmentos esquinadoo indeterminad a me n te 
p oe o agudo3, á vocea en rodajas^ ^ 

Su raspadura es blan ca a g risada » % -m&J 

Blanda, y aun muy blanda. 

Se pega peeo á la lengua. 
£¿t) Pooo árida al taélo: poco pesada, 

Algunas se deshacen en parte en el agua. 

Pasa á las demás especies, como también á Jaspe, 
Piedra córnea &c. 

Es propia de las montañas de capas ; pero tam- 
bién se halla en vetas, y como masa principal de algunos 
Pórfidos nuevos que forman el paso á las rocas de las 
montañas en capas. 
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///. APIZARRADA. 

GRIS azulada, de humo, cenicienta, rara vez amari- 
llenta y negra agrisada. 
En masas en capas. 

Por dentro mate en realidad; pero freqüentemen- 
te centellante por tener partículas de Mica. 

Su textura longitudinal pizarreña mas ó ménos 
perfeda: la transversal terrosa. 

Sus fragmentos en rodajas. 

En la raspadura algo lustrosa. 

Blanda, y aun muy blanda. 

Casi toda es algo dócil. 

Quebradiza, aunque algunas son resistentes. 

Se pega á la lengua, ; & u/~>(¿t 

/^^r Apenas es untuosa ai ta¿lo. 

Poco pesada, que confina con Kgera. 

La mayor parte se ablanda algo en el agua, pero 
sin hacer masa. 

Contiene freqüentemente vestigios de heléchos y 
otros vegetables, lo que es característico. 

Sus transiciones son en parte á Arcilla endureci- 
da, á Vacia gris apizarrada, en parte á Piedra arenisca 
apizarrada, y aun á Betún pizarra. 

Solo en montañas de capas, y especialmente ea 
las de Carbón de piedra de la primera formacioru 

JASPE. (*) 

/. DE EGIPTO. 

CASI siempre pardo cetrino, de hígada y castaño, y 
gris amarillento que se acerca al amarillo de isabel^/ 
Estos colores alternan en cintas ó zonas concéntricas mas 



(*) AJgunos quieren se derive esta voz del griega I«s verde^ y aim 
fcay qul&i piensa que solo le corresponde este color- 



tes?, 

(V ^^ ^^ ^ - ^j^ 
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6 ménos anchas, muchas veces desordenadas, y con man- 
chas ó dibuxos dendríticos negros. 

Las mas veces de figura globosa con superficie ás- 
pera que se acerca á desigual y centellante; rara vez po- 
co lustrosa : por dentro p oco lustr oso. * (X**¿£¿?^&>) 

Su textura concoydea perfeéta plana, que se acer- 
ca también á la igual. 

Sus fragmentos esquinados indeterminadamente 
poco agudos. 

Trasluciente en los bordes. 

Duro como la Piedra córnea» 

Quebradizo: frió: poco pesado; ' c /' * 

A veces confina con el Pedernal. 

No contiene por la análisis chímica nada de cal r 
como- el Pedernal. 

Viene del Cayro* 



17. LISTADO. 

Siempre matizado de varios colores, como son un ro- 
xo encarnado que se acerca al de flor de albérchi- 
go: verde montana, y gris verdoso y amarillento, que 
confina á veces con el amarillo de isabel: en llamas y en 
cintas anchas y derechas. 

En masas en rocas enteras. 

Por dentro mate; sin emba-cgo algo centellante 
quando tiene partículas extrañas que quizá son de Quar- 
zo. 

Su textura en grandes concoydes, se confunde 
unas veces con la terrosa, y otras con la escamosa: en 
grande se inclina á la pizarreña en láminas grandes, grue- 
sas y planas en la dirección de las cintas. 

Sus fragmentos esquinados indeterminadamente y 
algo agudos. 

Poco trasluciente en los bordes, 

Duro: quebradizo: poco pesadof^ Z<¿i <* 

Se halla en capas delgadas como soca, según ga$e.~ 



ce, de las montañas de capas, y está por lo común muy 
lleno de hendeduras. 

///. APORCELANADO. 

GRTS de perla que pasa á veces al azulado , rara vez 
al verdoso; azul de flor de espliego; amarillo paji- 
zo, que se acerca al de ocre; negro agrisado que se con- 
funde con el gris de humo, y roxo de ladrillo. Por lo co- 
mún de un color ó de varios en manchas, rara vez en 
cintas.. 

Los vestigios de vegetables que muestra son de 
roxo de ladrillo (y no verdes ó negros, como serían si 
no hubiera padecido ai fuego). .y jo mismo el interior 
de las resquebraduras de que abunda. 

En masas y en pedazos esquinados romos. 

De poco centellante pasa á poco lustroso y á lus- 
trosa. 

Su textura en grandes y pequeñas concoydes, que 
•se confunde también con la igual y con la terrosa. 

Sus fragmentos esquinados indeterminadamente y 
algo agudos. 

Opaco. 

Poco duro que se acerca á semiduro. 
Muy agrio. 

Mas ó menos quebradizo. 
Poco pesado; 

No cabe duda en que lo ha alterado el fuego de 
volcanes impropios apagados, y que lo alteran aun los que 
están ardiendo. Debe su origen á la Arcilla apizarrada. 

IV. COMUN. 

NUnca se ha hallado, gris, azul ni verde, sino roxo de 
sangre que pasa al de cochinilla y escarlata; ama- 
rillo de ocre y de isabel, y blanco amarillento; también 
jpardo cetrino y de hígado; rara vez negro pardusco: á 
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veces de un color solo, y á veces con manchas y nubes. 
En masas, diseminado en partes gruesas y finas, 
en puntos en el Heliotropio y en las Ágatas, y á veces 
formando musgos, también reticular de color desangre' 
en Quarzo gris verdoso. 

Por lo. común lustroso, que pasa por poco lustroso 
á mate 4 , de un lustre casi de cera. 

S*i textura concoydea mas ó ménos perfeéta: la-de" 
a-aeerca á la igu al,, y ti e ne - raedor 

Sus fragmentos esquinados indeterminadamente, y 
poco agudos,. 

Opaco, muy rara vez algo trasluciente en los bor- 
des, 

Poco duro y á veces se acerca á semiduro* 
Poco pesad oj ¿fe 2/2 ¿* Í&S* 

Sus transiciones son á Jaspe ágata, Piedra córnea,; 
Arcilla endurecida, Lhomarga y mineral de Hierro, y 
forma á veces casi un medio entre Jaspe y Quarzo. 

Se halla por lo común en vetas. 

Sus partes constitutivas son 75 de siliza con 20 
de alumina, y 5 de hierro. Wedgewood asegura que 
se endurece al fuego si ti fundirse; pero Gerhard dice 
que ha fundido algunos. ¿Quien sabe si serian Jaspes- 
unos y otros? Lo cierto es -que se echa de ménos ia- 
cal, y así se funden por sí solos en crisoles de creta. 

ÓPALO. (*) 

/. FINO. 

Lauco de leche, que tira mas ó ménos á azul; tiene - 
r.efiexos de roxo, amarillo, azul y verde; el mas es- 

(*) Opallios de Ortéo: cambien P.úJeros por su tersura. La voz Ópalo 
se deriva, según algunos, de ops o/?os, que significa vista, porque según 
los Antiguos !a fortificaba- 



timado es el que juega el último: visto por refracción 
parece amarillo como el ordinario. 

En masas, diseminado, y en pedazos agudos. 

Por dentro casi siempre lustroso, de lustre de vi- 
drio. 

Su textura concoydea perfe¿ta. 

Sus fragmentos esquinados indeterminadamente y 

agudos. 

Semitransparente, y se acerca á transparente, 
mas rara vez á trasluciente. 

Semiduro: agrio: muy quebradizo: poco frío. 
Entre ligero y poco pesado: su peso específico 

Se pega á veces á la lengua. 

Solo en montañas de Pórfido. 

En el Gabinete Imperial de Viena hay un peda- 
zo muy limpio de Hungría del tamaño de un puño, con 
reflexos muy hermosos. 

Se rajan muy fácilmente con el calor, lo que es un 
.grande inconveniente para los que están en sortijas; pe- 
ro se evita untándolos de tiempo en tiempo con aceyte, 

Este por lo menos fué conocido de los Antiguos. 

//. ORDINARIO. 

POR lo común blanco de leche, y amarillento de di- 
versos grados; amarillo de cera y melado; roxo cla- 
ro de sangre, que confina con el de ladrillo (solo en 
Silesia y raro); y verde manzana (también en Silesia): 
raras veces son estos colores subidos; las mas son claros. 
En el blanco, mirado por refracción, se ve un amarillo 
de topacio baxo; aun el roxo manifiesta algo de amarillo 
-al Sol. 

En masas, diseminado, y en pedazos algo agu- 
dos de superficie áspera y m:\te. 

Por dentro las mas veces lustroso, de lustre de 
vidrio c¡ue se acerca algo al de cera. 
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Su textura concoydea perfe&a. 
Sus fragmentos esquinados indeterminadamente y 
muy agudos. 

Semitransparente, que confina en unos con trans- 
parente, y en otros con trasluciente. 

Semiduro: completamente agrio: muy quebradi- 
zo. 

g 5o^o^^da^44^asft^ ligero. 
Se pega también á veces á la lengua. 
Se encuentra diseminado en rocas como el Pórfi- 
do y la Almendrilla, y mas comunmente en vetas co- 
mo matriz. 

Según Klapproth consta de 98 partes de siliza, 
1 de alumina y 1 de cayo de ( hierro: según Gerhard 
tiene las mismas de siliza y 2 de alumina; ¿es posible 
que teniendo tanta siliza no dé fuego con el eslabón? Pe- 
ro el mismo Gerhard halló en una Hidrofania § de alu- 
mina , J de siliza, y una materia crasa: visto esto, lo 
mejor es dudar.) A** ¿a Wi/^'^ JZ¡h<¿á* 

En Zimapan y cerca del santuario de nuestra Se- 
ñora de Guadalupe lo hay en abundancia. 

III. SEMIÓVALO. 

POR lo común blanco amarillento y agrisado, que se 
acerca rara vez al de leche; ademas gris amarillen- 
to y verdoso; también pardo castaño* que se acerca al 
de hígado; verde puerro y negro agrisado. Lo caracteri- 
zan sus colores apagados y puercos, que á veces están en 
manchas y en anillos. 

En masas, diseminrdo, y en pequeños racimos, 
cuya figura pasa á estalaftítica , ariiñonada y aun á bul- 
bosa. 

Por fuera áspero y mate. 

Por dentro peco lustroso, que se confunde en unos 
con lustroso, y en otros con centellante, de un lustre en- 
tre vidrio y cera. 

15 



Mas o rnénos perfe&atnente concoydeo: por lo 
común ímperfe&o de concoydes planas y grandes. 

Sus fragmentos esquinados indetertriinadameíite y 

agudos. 

Trasluciente. 

Mas duro que los precedentes; entre duro y se- 
tniduro. 

Algo quebradizo. 

Poco pesado, confinando con ligero; sin embargo 
mas pesado que el ordinario; e¿& '¿y>&¡¡}4 2 r 

Algunos se pegan fuertemente á la lengua. 

Sus transiciones son á Opalo ordinario, á Calce- 
donia, á Jaspe, á Piedra córnea y aun á Litomarga. 

Las mas veces en vetas como matriz, también en 
Almendrilla porosa; en Marga el bulboso, en Francia. 
Lo equivocan á menudo con la Piedra pez. 

Según Wiegleb tiene 89 \ partes de siliza, 3 J 
de cal, 5 ■§■ de hierro, y muy pora alumina, de suerte 
que siendo mas dura que las precedentes ¿tendrá ménos 
siliza? Ptá&¿ & /v ^- /f ^V 

En todas estas especies vemos que -se hallan va- 
riedades que se pegan á la lengua, y que constituyen (*) 



(*) De hydor y pbainomau Este fenómeno es análogo al del vidrio 
molido, que es también opaco , y echándole agua se vuelve transparen- 
te. La causa es la misma. , 

El Barón Racknitz, que fué el primero que encontró el Ópalo en 
Sa*onia, dice que en el criadero es la Hidrofania tan blanda que recibe 
las impresiones de les cuerpos duros, en lo que no hay dificultad, pues 
hoy piedras calizas y otras que se endurecen también al ayre. \ Y no hay 
aguas cuyos residuos después de evaporadas al ayre se petrifican como la de 
Guancabelica, según Barba, Ulloa y Bergman? Alií edifican casas con las 
piedras que sacan de los moldes en qu« la echan algunas horas antes. Tam- 
bién sjn célebres las délos baños de San Felipe en Toscana, que dexán- 
dolas caer, á manera de roció, sobre moldes de azufre , forman relieves tan 
duros como el mármol. ¿Y qué diremos de la fuente del Geyser en Islán- 
dia, cuyos riidor es de 19 pies de diámetro, y á veces hasta 90 de al- 
tura, que tiene un pilón natural al rededor de $6 pies de diámetro y o de 
altura, formado todo del Quarzo • depositado por el agua que cae, y que la 
tenia disuelto por medio del calor ¿ 
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Hidrofanias,. llamadas así por la transparencia queac- 
quieren en el agua: por tanto no se puede hacer una es- 
pecie aparte. 

IV. XILÓPALO. (*) 

"OLanco agrisado; *ris de humo, que se acerca al de 
J3 perla y amarillento; también amarillo de ócre; y 
pardo cetrino, que es el mas común; matizados de mu- 
chos de estos en cintas y llamas que siguen la antigua 
estructura de la madera. 

En forma de raices, ramas &c. 

Por dentío lustroso. 

Su textura transversal concoydea bastante per- 
fecta: á lo largo se nota la estruétura fibrosa de la ma- 
dera. 

Sus fragmentos esquinados indeterminadamente y 
agudos, que pasan á formar hastillas. 

Consta á veces de partes separadas testáceas, pla- 
nas y curvas ,4a mayor parte gruesas* 

Fuertemente trasluciente. 

Semidurq, y en lo demás conviene con el ante- 
rior; ts*'*" 

Aunque por la análisis dan tanta siliza los Opa- 
los, sin embargo se ponen aquí por la propiedad de pe- 
garse algunos á la lengua, y demás características de la 
familia aluminosa. 

PIEDRA PEZ. 

LO mas común verde aceytuna, mas rara vez verdi- 
negra, verde puerro, montaña y de aceyte; blanca 
agrisada, gris cenicienta y de humo-; negra agrisada y 
verdosa; parda de hígada, cetrina, aun de castaña y ro- 
jiza, y roxa de sangre: matizada á veces sin dibuxos de- 
terminados. Sus colores nunca son vivos. 



(*) De Xylon y Opallios, 



En masas, formando rocas enteras, y en piedras 

rodadas. 

Por dentro lustrosa ó poco lustrosa, de un lustre 
que llega á ser de cera:¿^ ¿/ /? 

Su textura concoydea imperfecta, que pasa á la 
de escamas gruesas y á la desigpaV,*^ ^.>->-v\v- i{ ) . 

Sus fragmentos esquinados indeterminadamente, y 
algo agudos. 

Algunas constan de partes separadas granudas, 
medianas , tan aplastadas á veces que parece pasan á 
testáceas , con las caras de separación lisas y lustrosas, 
por lo común algo curvas. 

Trasluciente, que pasa á trasluciente en los bordes. 

Poco dura, se confunde con la semidura. 

Algo quebradiza. 

Poco pesada, que se acerca á ligeray fe - $4 * 
Forma á veces Pórfidos con granos de Quarzo y 
Feldespato. 

Consta , según Wioglcb, de 64, 5 8 parte e d e o ili- 
za, 15, 41 de alumina y -5. de hierro. 1 ¿¿O 

Por los ensayos del Consejero Ruprecht vemos 
que las variedades que tienen poco hierro no se funden 
sin adición. 

Se llama así por su aspeéto.. 

FELDESPATO, 
m. COMUN. 

BLanco de leche, agrisado, amarillento, roxizo y ver- 
doso; del blanco de leche pasa á confundirse con el 
gris azulado; del verdoso con el verde espárrago y puer- 
ro, aunque rara vez, como en el Pórfido verde antiguo; 
y del roxizo con el roxo encarnado y de sangre : el des- 
compuesto es blanco roxizo. 

En masas , diseminado, en piedras rodadas y cris- 
talizado. 
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En prismas quadrangulares obliquangulos, bisela- 
dados en los extremos algo obtusamente; las caras del bi- 
selamiento puestas sobre las aristas laterales obtusas: cre- 
ciendo las dos caras opuestas del biselamiento superior é 
inferior, hasta que desaparezcan las otras dos, resultan 
solides Bombéales, ó paralelepípedos rornboydales según. * 
su longitud. 

A veces en prismas anchos hexágonos bastante 
eqmátiguios, biselados en los extremos rectamente, pues- 
tas lascaras del biselamiento sóbre las aristas de las la- 
terales mas estrechas, y pegados comunmente por sus ca?- 
ras mas anchks for'nVándd gemelos: creciendo también en 
este dos caras-opuestas de ios biselamientos, de modo que 
desaparezcan las otras dos, se tiene el prisma quandran- 
guiar reftángulo biselado en los extremos, que se acerca 
muchas veces á la tabla. 

También en pirámides hexágonas con la esquina; 
del vértice aguda. 

La superficie de los cristales en unos lisa, en otros- 
rayada y resplandeciente, ó solo lustrosa. 

Por dentro en la textura principal lustroso, en la- 
transversal centellante. 

Su textura principal hojosa bastante plana, sin em- 
bargo no muy perfé&a, con doble crucero de hojas que 
se cortan en ángulos recios: la transversal compaéta des- 
igual de grano pequeño, muestra tendencia á un tercer 
crucero; de aquí resultan los fragmentos rornboydales. 
La textura del descompuesto imperfetamente hojosa, qué 
se acerca mas ó menos á terrosa, según que está mas ó 
menos adelantada la descomposición,. 

El que está en masas, algunas veces no tiene par- 
tes separadas; otras las tiene granudas de todos tañíanos, 
como en las demás figYilrás. 

Mas ó menos trasluciente. 

Poco duro: solo el descompuesto es semidur>o 

blando. 

Muy quebradizo^ 



Poco pesado, que se acerca á ligero; ^ ZjfgrtxCO 
Es una de las partes principales de la mezcla de 
las rocas primitivas, como el Gneis y el Granito; en es- 
te se hallan los cristales gemelos: sin embargo también 
en las rocas de las montañas de capas, como en las de 
Trapp; en vetas; en la Pizarra., y en la Mica pizarra en 
ojos, que se transforman por la acción del ayre y del 
agua en tierra de porcelana: en pequeños cristales en el 
Pórfido. 

Frotando dos pedazos de este dan un olor des- 
agradable, mas no después de haber estado rusientes, 

El Doétop Mayor en Pr - nga - cncó y4 parteo do si'fí- 
za , q * | de a lumiaa^- i do 4iierr»»$ f man p^qneñíriirna por 
. reion do cal» que sería acudoiitolrAquí eeho de - menos 
¿a—m agnesia qu e " Ifrir \r%TTy~1$vujr^i han oarath-/ di uf.iu& 

Se funde sin adición resultando uu vidrio blan- 
quecino, y mas fácilmente el encarnado. 

27. IMPERFECTO HOJOSO. 

es.de un color medio entre a^ul celeste y de 
esmalte; otras de un verde montaña, que -se con- 



fo«de con el pisiaciio ; también blanco verdosc 
■sado. 

>eomo pl común. 

Por d efltro»HjOoat@llantO; que flojea á - vQoeo w é 
poco ki*trosQ* 

Sti teictwa á voceo confinn ron h escamosa j y» pa- 
sa á formarla; pero es la común 
parte encubierta. 

Sus fragmentos e sqmma f bj ■ ijjdctcr ttrinadameft^ r y>-- 
algo agudos. 

No sg ebajorva ning - un doblo Grusaro de 
por consiguiente ningunos .fragmentos distintamente rom- 
íx>y4al$fr. 
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pequems. 

Trasluciente, que confina con trasluciente en Jos 

bordes. 

Poco ckj*ev 
Algo quebradizo* 

Bocq pesado, y en lo demás* conviene con el pre- 
cedente. 

Fc:\~.i Granito el azul con Quarzo y Mica en Ga- 

rinihia. 

/7J. PIEDRA DE LABRADOR* 

OR lo coraun de un color medio entre gris de humo 
y ceniciento baxo ú obscuro: en ciertas direcciones 
se observan tornasoles de azul de ultramar, de Prusia, de 
esmalte, celeste y violado, que pasa á gris de perla;'de 
verde cardenillo, esmeralda, hierba, pistacho y verde- 
gay; de amarillo de azufre, de limón, naranjado y de la- 
tón, y de roxo de cobre: las mas raras son las que refíe- 
xan el amarillo y el roxo. 

Hasta ahora solo en piedras rodadas: en este esta- 
do quizá adquieren sqs colores por la penetración de al- 
gún líquido, á caso del ágtta del mar. 

Su textura principal resplandeciente, que se acer- 
ca á lustrosa, y perfectamente hojosa, de doble crucero 
de hojas: la transversal poco lustrosa y desigual. 
Sus fragmentos algo romboydales. 
Sus partes separadas granuda? i grandes y media- 
nas, á veces testáceas, gruesas y planas. 
Mas ó menos trasluciente, 

& Igp menos quebradiza, y mas pesada que el Fel- 
despato común. 

Muchas veces se halla con Quarzo, Pirita sulfú- 
rea, Hornble&da y Chorlo, de suerte que pudiera muy 
bien formar unaSieníta: pero necesitan itiás examen las 
substancias que se tienen poi Hoínbléiícla y Chorlo: hay 
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muchos Granitos con Feldespato de tornasoles baxos. 

Se halló primeramente ea la costa de Labrador 
en la América septentrional. 

Mi. ADULARIA. 

I^S de un verde espárrago muy haxo, que confina con 
_j el blanco verdoso. 

En masas, mas comunmente cristalizada. 
En prisnjas fluadrangulares Qbliquáogulos, bisela- 
dos algo obtusamente en los extremos, puestas las caras 
del biselamiento sobre las aristas laterales obtusas, como 
en el Feldespato común, ?^y£&**<*, ¿v^?cv>&^¿€*rz^ 
Por dentro resplandeciente de lustre de nácar ó 
de cera, que se acercan entrambos al de vidrio. 

Su textura principal perfectamente hojosa de do- 
ble crucero: la transversal concoydea de pequeñas con- 
coydes, é imperfectas y desigual. 

Sus fragmentos en unas romboy dales, y en otras 
cúbicos. 

Tiene partes separadas testáceas, delgadas y grue- 
sas, paralelas á la textura principal. 

Semitransparente , que pasa á transparente. 

Mas dura que el común, de suerte que á veces da 
bastantes chispas con el eslabón. En lo demás conviene 
con él. 

Algunos pedazos despiden un fuerte lustre de ná- 
car en cierta dirección, y rertexos azules y de color de 
leche, que dependen en parte de sus rajas, y en parte de 
su textura hojosa. Esta es la Piedra de luna. La occiden- 
tal no se diferencia de la de Ceilan sino en que mirada 
por refracción no parece encarnada. 

Su análisis por Morcll orí B o ma ha dado 62$ -$su> 
t ea do sMíai, 1 9^ d e alumina , 5- do magnesia, 11 do ce - 
4onú í )s agua donortetaliz acien. S ífiCv ^ue/¿it (// 

Se halla en el Delfinado y en la Suiza en el monte 
de San Gotard (Adula) de donde ha tomado el nombre. 
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PIZARRA. 

XJOR lo común gris azulada, de humo, amarillenta, 

JL verdosa, de perla y cenicienta; negra agrisada y ro- 
xa pardusca, cuyos colores tiran mas ó ménos á pardo. 
Matizada de varios de estos que á veces forman manchas. 
En masas. 

Por dentro desde centellante hasta poco lustrosa, 
que se acerca á lustrosa; su lustre de seda se inclina algo 
al de cera. 

Su textura pizarreña que pasa hojosa y á com- 
paña, en láminas planas, ó curvas y ondeadas: esta últi- 
ma de doble crucero. 

Sus fragmentos por lo común en rodajas y trape- 
zoy dales, pocas veces en hastillas. 

Opaca. 

Su raspadura blanca agrisada. 

Semidura unas veces, otras blanda ó muy blanda» 

Algo dócil. 

Mas bien algo untuosa, que árida al taño. 
Quebradiza, especialmente en la dirección de sus 
láminas. 

Poco pesada;* w - *t¿p*eifi &y¿¿¿ín(<fJ 

Sus transiciones, en las montañas primitivas, son á 
Mica pizarra, á Clorita y Talco apizarrados , ó á Tal- 
co endurecido: forma el paso á las montañas de capas con 
su transición á Piedra alumbre y á Arcilla apizarradas. 

Según Kirwan consta de 46 partes de siliza, 26 de 
alumina, 4 de cal, 3 de magnesia y 14 de hierro* 

Se usa la que se diviae en láminas planas para cu- 
brir edificios, otras para escribir en ellas &c. 

BETUN PIZARRA. 

COmunmente negra pardusca, también de un pardo 
musco claro ú obscuro. 

16 
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En masas. 

Por dentro centellante. 

Su textura pizarreña en láminas planas y gruesas , 
é bastante delgadas. 

Sus fragmentos en rodajas. 
Opaca. 

En la raspadura lustrosa y mas pardusca. 
Blanda, que se acerca á muy blanda. 
Dócil: quebradiza: algo untuosa: poco fría. 
Poco pesada; pasa á ligera. 
Constituye el pasage de la Arcilla apizarrada al 
Carbón de piedra. 

Arde con alguna llama y se vuelve blanca. 
Forma capas enteras en las montañas secundarias» 
Es una Pizarra impregnada de Pirita sulfúrea y de 

Betún. 



N 



PIEDRA ALUMBRE, 

iir. 

/. TERROSA. 

Egra pardusca , y de un pardo musco q* 
castaño* 
En masas. 



Por dentro centellante por las partículas extrañas 
de arena y de Mica que tiene mezcladas. 

Su textura principal pizarreña en láminas planas, 
pero también terrosa, como lo es generalmente la trans- 



&7 



En lar raspadura lustrosa. 

Entre sólida y desmoronadiza. 

Dócil: muy quebradiza: poco árida: ligera. >7 

Tiene la mas estrecha relación con el Carbón de 
piedra, Betún madera y Betún pizarra, y se halla tam- 
bién, junta con Betún madera. ^ ^ ¿x&w—fa) 

Expuesta al ayre se enciende por sí sola: ardo al 
&jego por el betún que tiene*. 
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Pertenece á las, montañas do acarreo» principal 
me nte á las arenosas : rc& a- veg-s c halla en la3 do capas . 

//. APIZARRADA. 



ct. COMUN. 

DE un negro azulado que tira á gris. 
En masas, y globosa embutida en ellas. 
Por dentro centellante. 

Su textura pizarreña plana, y curva á un mismo 

tiempo. 

Sus fragmentos en rodajas. 

No sucede mudanza eo4a- raspadura^ 

Poco agria: quebradiza: poco pesada. 

Al ayre se manifiesta el sulfato de alumina en eflo- 
rescencia, el que la comunica su sabor. 

Se vuelve amarilla por la calcinación. 

Se halla en Voigtland atravesada de venas de 
Quarzo blanco agrisado, que hace buen efefto sobre el 
fondo negro. 

b. LUSTROSA. 

NEgra azulada, que pasa á negra de hierro. 
En masas en capas enteras. 

Su textura principal lustrosa de lustre metálico, 
ó semimetálico, y pizarreña en láminas curvas y ondea- 
das: la transversal mate y compaéla. 

Sus fragmentos en rodajas. 

En lo demás conviene con la anterior. 

Pasa á Pizarra, á Piedra alumbre terrosa, á la 
apizarrada común, (verosímilmente á (*) Pseudantraquitd) 
y á Lápiz. 



(*) De Pseydos y Anth x carbón falso , porque en efecto no arde 
al fuego. Se halló primero en la mina de Pacherstolln en Hungría. Los Ale^ 
manes lo llaman Lívida carbón , que significa lo mismo. 
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Esta y la antecedente se hallan juntas en las mon- 
tañas que forman el paso de las primitivas á las de capas. 



/. DE TOLFA. 



T"\E un gris amarillento claro, y blanca agrisada. 
1 Jf En masas. 

Por dentro mate. 



B landa vcroaimilinontQt 

Poco pesada. 

Según algunos estando humedecida se enciende 
con el calor del ambiente, y se convierte en la terrosa. 

Por ser rara no se ha exáminado bien hasta ahora. 

Contiene, según Bergman, 22 partes de siliza, 35 
de alumina, con 43 de pérdida. 

Se halla en Tolfa cerca de Civitta vechía for- 
mando, según dicen, montañas muy altas atravesadas 
coa vetas de Quarzo blanco. 

Este género contiene solamente los principios del 
sulfato de alumina. Para sacarlo es menester que prece- 
da una descomposición al ayre. Disponiendo por capas 
la piedra, se quema lentamente el azufre de la Pirita sul- 
fúrea que siempre está mezclada, hay formación de ácido 
que disuelve la arcilla, y se manifiesta la sal por la eflo- 
rescencia. Este efefto se acelera humedeciendo la piedra; 
pero mucho mas por la calcinación.. 



Siempre en masas. 
Su textura principal centellante y pizarreña en lá- 
minas, curvas y gruesas: la transversal mate y terrosa fina. 
Salta en rodajas y bastillas- 




romos. 



LÁPIZ. 




Egro azulado y agrisado. 
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Opsco. 

En la raspadura poco lustroso. 

Tizna mucho, y se escribe con él. 

Muy blando: quebradizo: árido: poco frió. 

Ligero, que pasa á poco pesado. 

Tiene mucha afinidad con la Piedra alumbre api- 
zarrada, con la Pizarra, y Betún pizarra. 

Comunmente está junto con la Piedra alumbre api- 
zarrada. 

Se vuelve roxo por la calcinación. 
PIEDRA DE AFILAR. 

GRIS verdosa y verde montaña, que pasa á gris de 
perh. 

En masas en laxas enteras. 
Por dentro centellante. 

Su textura en pequeño escamosa, mas ó ménos dis- 
tinta: en grande pizarrería. 

Sus fragmentos en rodajas. 

Trasluciente en los bordes.. 

Su raspadura blanca agrisada. 

Semidura, que á veces se acerca á blanda. 

Poco agria: poco resistente: algo untuosa: poco 

pesada; 

No está aun bien caminada: así por su color, 
como porque pasa á Talco endurecido, cree Werner que 
contiene magnesia. 

Se halla en Levante, en Siberia, en Saxonia y 
en Guanaxuato. 

Se emplea con aceyte para sentar el filo délas 
tiabajas. 

TRÍPOLI. 

GRIS amarillento, y amarillo de isabel y de ocre bax©,* 
r En masas.. 
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Por dentro mate. 

Su textura terrosa grosera, e c^^^rkd) 

Sus fragmentos esquinados indeterminadamente y 
algo romos. 

Opaco: blando, / 
t ) o Se pegapeee-á la lengua* 

Arido y áspero: poco frió. 

Poco pesado, que se acerca á ligero; 

Quiza pudiera dividirse en compacto y apizarra- 
do; el último podría tener muy bien un origen pseudo 
volcánico. 

Según Kirwan tiene 90 partes de siliza, 7 de alu- 
mina y 3 de hierro. 

Sirve para pulir metales, cristales y piedras usan- 
do de ruedas de estaño, y de cobre para las duras, ama- 
sándolo á veces con ácido sulfúrico del comercio. 

MICA. 

DEL pardo de tumbaga pasa por el gris amarillento 
al blanco de plata, y por el gris negruzco al negro 
pardusco, y aun al negro que mirado por refracción en 
hojas sueltas parece pardo de clavo: también se halla ne- 
gra verdosa y verde puerro, que confina con el monta- 
ña. La verde pudiera constituir una especie aparte, y con 
mas razón, al parecer, que la negra y la parda de tum- 
baga, de que se pueden hacer solo especies subalternas. 

En masas, diseminada, y en tablas hexágonas 
equiángulas^ solitarias, adherentes por las caras laterales 
ó terminales, ó agrupadas. En la Mica verde están atra- 
vesadas % y forman una especie de cilindros con apunta- 
miento cónico, que resultan solo del agrupamiénto de las 
tablas. También forman, aunque rara vez, prismas hexá- 
gonos perfectos, medianos. 

Por dentro las mas veces resplandeciente, algunas 
lustrosa y poco lustrosa: su lustre pasa por el de vidrio, 
cera, nácar, y jel semimetálico hasta el metálico. 
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Su textura hojosa, rara vez plana, por lo común 
curva, á veces ondeada; rara vez estriada r y comun- 
mente rayada en plumas. 

Salta muy fácilmente en rodajas. 

Consta por lo común de partes separadas granu- 
das de todos tamaños, á veces también en barras. 

Trasluciente, aunque en rodajas delgadas es trans^ 
párente. 

Semidura. 

Flexible elástica mente* 

Árida y lisa: poco fría: poco pesada* // ; 

Pasa á Talco, Clorita y Pizarra. 

Nunca se halla en vetas: en la Vacia está en- ta- 
blas solitarias: entra en la formación de varias rocas. 

Cien panes de Mica contienen 38 de siliza, 28 
-de-aUHmf*a- p20 de m agnesia ^ y T 4 de ocr e~-ó- €ayo--de 
hierro^ ¿?irruí7c¿ sec^i**. /&<nt^**rf?/ si?C2) 

r 

A un fuego intenso pierde el color y se vuelve 

opaca. 

Los prismas hexágonos gruesos que se hallan ea 
Schneeberg embutidos en Tierra de porcelana, paree» 
son un medio, entre Mica - y . Esteatita » 

CLORITA. (*) 
/. TERROSA, 

DE un color verde obscuro, medio entre montaña y 
puerro. En la superñcie á veces casi verde montad- 
ña. 

Poco centellante* 

En partículas escamosas finas sueltas, r ó' las- mas" 
veces adherentes.- 

Desmoronadiza: algo untuosa: ligera, 

En laxas de las rocas de montañas primitivas., 



(*) De- Cbioros verde. 
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embutida ó esparcida sobre grupos de Cristales de roca, 
como en la Suiza y en Saboya. v > 

Consta por la análisis de o, 437 partes de magne- 
sia, o, 375 de siliza, o, 041 de alumina, o, c6'2 de cal, 
o, 128 de hierro. 

//. APIZARRADA. 

DE un verdinegro que se acerca al verde puerro y 
montaña,/ V * *"/^ 7 * n 
En masas. 

Por dentro poco lustrosa, acercándose algo á ve- 
ces á lustrosa, de lustre de oora .t — L ' 

Su textura pizarreña mas ó ménos perfecta, á ve- 
ces ondeada 1 /j entonces de doble crucero algo obliquo; 
suele pasar á hojosa, la qual tiene mayor lustre, pero por 
lo común es mas obscura. 

Sus fragmentos en rodajas. 

JSu raspadura de color verde montaña. , (2/ 

Blanda, que pasa en algunas á muy blanda. 

Dócil: quebradiza: algo untuosa: poco pesada. 

En montañas primitivas subordinada á la Pizarra. 

Á veces hay en su interior Qnarzo y Granates, 
y muy freqiientemente tiene embutidos pequeños o&ae- 
dros de mineral de Hierro magnético, como en el Tirol 
y la Suiza. 

///. COMUN. 

V En masas y diseminada. 
Por dentro centellante, \ 

Su textura terrosa fina, que se acerca á la igual; 
pero mirada con mucha atención parece en pequeñas 
hojas y como con escamas. 

Sus fragmentos esquinados indeterminadamente 
casi romos. 
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Tiene partes separadas granudas finas. 
Opaca. 

Su raspadura también verde montaña. ¿(amLytf) 
Blanda: en quanto se acerca á semidura es se- 
ñal de que pasa á formar otras piedras. 

Poco dócil: quebradiza: baotante árida : poco -pe- 

Se halla freqüentemente con mineral de Estaño en 
Altemberg en Saxonia, y especialmente en Inglaterra; 
por consiguiente tanto en vetas las mas antiguas, como 

en laxas. 

Todo este género confina con la Pizarra, con el 
Talco endurecido, con la Mica verde, con la Tierra de 
Verona y la Hornblenda, y así es fácil confundirlas sinó 
se pone cuidado. 

HORNBLENDA. 
I. COMUN. 

^Principalmente negra verdosa y verdinegra, y tam- 
bién gris verdosa: £ *ff*^t J? &*ert& á Xtz) 
En masas, diseminada, y en cristales confusos, 
pero verosímilmente parecidos á los de la Hornblenda 
basáltica, u Arrísm **i u^-^^^^"** '^i^s+t/fy 

Por dentro lustrosa, que se acerca á poco lustro- 
sa, de lustre de nácar. ^+s<¿t*wm 

Su textura hojosa A . plana ó curva, acercándose á 
veces á la estriada de estrias angostas, y bastante para*— 
- lelos ó divergentes en ramilletes y estrellas, ó entretexi- 
das: una y otra casi siempre sutilmente rayadas^-at-tra-^' 
/¿ %^ lo que es caraéle? ístico : tiene doble crucero de ho- 
jas que se cortan muy obliquamente. 

Sus fragmentos esquinados indeterminadamente y 
poco agudos. 

Tiene por lo común partes separadas granudas 
medianas, aunque también de los demás tamaño:. 
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Opaca, ó trasluciente en los bordes. 

Su raspadura es gris verdosa, ó verde montaña. 

Semidura, confina con blanda. 

Poco agria: resistente: algo fría. 

Poco pesada , que confina con lo pesado; <¡o 

Da un olor de arcilla particular resollando sobre 
ella con fuerza. — ^ ^'m^ ^nét c t^^^^ ¿xm¿t*~ji) 

Esta Hornblenda, que forma también la masa prin- 
cipal de la apizarrada, se halla freqüéntemente con la 
Caliza primitiva, y con el mineral de Hierro magnético: 
está también diseminada en la Sienita, y con Feldes- 
pato y Mica en la Roca verde que es tan propia de las 
montañas de Trapp,y con la que forma muchas veces, 
el paso al Basalto. 

Las análisis de Wiegleb, de Heyer y Kirwan dis- 
crepan tanto, que no podemos suponer analizaron una 
misma substancia : la del primero no da siquiera alumi- 
na: la de Heyer es la que mas se acerca en la proporción 
á la análisis de Bergman de la basáltica, y da $2 de sili— 
za r 2 3> 33 de alumina, 7 de cal, 6 de magnesia, 17,. 5 
de hierro. 

II. APIZARRADA. 

NEgra verdosa y agrisada. 
En masas en laxas enteras. 
For dentro lustrosa , y también poco lustrosa. 
Su textura en pequeño, en estrias angostas y en^ 
tretexidas; en grande, pizarreña en láminas planas co- 
munmente rayadas una y otra. 

Sus fragmentos en rodajas, y esquinados indeter- 
minadamente. 

A ve os s con p a rtes s e p a r adas granudas» 
Opaca. 

Su raspadura gris verdosa. 

Semidura,que confina con blanda: ¿i^^pj 
Algo resistente, especialmente quanto mas acom- 
dañada está de Feldespato ó Mica» 
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Se halla con freqüencia en las montanas de Gneis. 
La descompuesta se emplea útilmente en la fun- 
dición de hierro» ~ ¿li &*&*vt& e^w¿f<?&^0) 

TVTEgra agrisada, que tira á verdosa. A este color 
jj^ acompaña freqüentemente en la textura principal 
un roxo de cobre que produce un viso particular. (7) 

Se halla en piedras rodadas^verosimilmente tam- 
bién en masas. 

Su textura hojosa^ ^pere no siempre bien manifies- 
ta: en la dirección de las hojas es lustrosá, d o lustre me 

Sus partes separadas son testáceas delgadas, cur- 
vas, y á un mismo tiempo granudas.- ^^^j 
Muy poco trasluciente en los bordes. - - - W<a$y 
Rl&ñé& ^-y o h lo demás concue rda- c o n la ñ&tfZTtor* 
Se encuentra en la costa de Labrador, y junta 
con la Piedra de Labrado w , ¿k<ftr?iJk^ 

mi, BASALTICA. 

}OR lo común de un negro puro., pocas veces negra 
verdosa y - verdinegr a. 
En cristales solitarios que son prismas equiángu- 
los, hexágonos y octágonos, biselados en los extremos, 
con la arista del bisel obliqua : el prisma oélágono tiene 
dos caras anchas, quatro angostas y dos muy angostas, 
que se pueden mirar como truncamiento del hexágono; 
con estas y con las primeras alternan las otras quatro, y 
las caras del biselamiento están puestas algo obliquamen- 
te sobre las mas angostas. 

Fcrrnan cristales gemelos quando están reunidos 
por las caras anch is, y entonces parecen apuntados ob- 
tusamente con quatro caras puestas con masó ménos obli- 
quidad sobre las caras angostas laterales. Son por lo co- 
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mun pequeños y a any - poqucñon, muy vam ves medimos//; 

También se halla en prismas hexágonos apunta- 
dos como el Granate, con tres caras puestas sobre las 
aristas laterales alternas. 

Su superficie lisa y lustrosa. 

En lo interior resplandeciente /de lustre de vid rio. 
Su textura hojosa perfeéta, de doble crucero de 

hojas que se cortan en ángulos reft e s . *i l ^ « ^t^»^^ 
Opaca, y también traslu CTLuu c^ e^oy-befdes»./^,/ 
Semidura: algo agria: quebradiza^^^/^^^ 
Por lo demás conviene con la común. 
Bergman obtuvo de un cristal del monte Albano 

en este principado 58 partes de siliza, 27 de alumina, 4 

de cal, 1 de magnesia y 9 de hierro. 

VACIA. (*) 

ES en general de un gris verdoso que suele acercarse 
mucho al verde montaña; del gris verdoso obscuro 
pasa al ceniciento y al negro agrisado, y el claro se con- 
funde, aunque rara vez, con el pardo cetrino, y á veces 
pasa hasta el gris negruzco; de este, aunque en pocos ca- 
sos, al negro verdoso, y aun al verdinegro: suele ser tam- 
bién gris de perla. En las grietas es no pocas veces negra 
azulada, especialmente la que forma vetas; mas comun- 
mente parda cetrina, y también, negra agrisada, que se 
acerca al gris de acero. 

En masas, y freqüen teniente con ampollas vacias 
ó llenas, á veces pequeñas, y con mas freqüencia media- 
nas; por lo común prolongadas, y mas ó ménos aplasta- 
das. Entonces constituye lo que llamamos Almendrilla 
(**) y es característico, aunque también la constituyen 
la Roca verde y otras. 



(*). Sonneschmid ha encontrado en el Real del Monte jun:o á la ha- 
cienda de üio hondo Vacia cubierta de la misma subsiancia plateada que 
las. Obsidianas. Stoutz la hallo también junto á Francfort.. 

(**} En. el mismo. Real, junto á la hacienda, del Salto, halló- el primero 



\ or si ir ate, y solo centellante quando está ínti- 
mamente mezclada- con mucha Hornblenda. La negra 
azulada tiene lustre semimetálico.. 

Sa textura por lo común es igual', que pasa á des- 
igual de grano pequeño y fino , á coucoydea iroper- 
feéia de grandes concoydes, y una variedad rara negra 
agrisada pasa a la hojosa, y aun á la escamosa de peque- 
ñas escamas; esta es al mismo tiempo centellante. La 
Hornblenda y las rejas que tiene freqiientemente mudaa 
sur lustre y textura. 

Salta en fragmentos esquinados indeterminada- 
mente poco agudos, muchas veces casi romos. 

Comunmente carece de partes separadas: sin em- 
bargo la hojosa, muestra tendencia á formarlas granudas 
medianas. 

Opaca : lustrosa en la raspadura- 
Blanda, que se confunde unas veces con semidii- 
ra, y otras aun con muy blanda. 

Poco agria: á veces pasa ya á dóciL 
Muy quebradiza. 
Por lo común algo untuosa.. 
Poco pesada*, la. variedad mas dura se acerca mas 
á pesada- 
Está entre el Basalto y la Arcilla, y pasa á Basal- 
to, á Roca verde, y aun á Marga. 

Se hallan en ella Basalto, Hornblenda ,. Mica cris- 
talizada, Arena fémrginosas magnética, y aun. Espato ca- 
lizo: tampoco es raro que: contenga Bol: es singular la 



Almendrilla porosa con una de .as mayores ampollas llega de agua, y de 
una especie. de gelatina blanca amarillenta, que ni hacia efervescencia con 
los ácidos, ni se fundía por si sola al soplete. Este descubrimiento es muy 
importante por ser un tuerte argumento contrae! origen volcánico déla 
Almendrilla. 1 or lo o ía he visto se asemeja á una de las que llaman im- 
propiamente Lavas de Francfort, como que tiene unas-ampollas revestidas de 
gris azulado y de perla mates, coo dendritas negras, o llenas de tierra amarilla 
de ocre, y parda cetrina 5 otras cubiertas de Espato calizo y mineral de 
Hierro espático, entrambos cristalizados \ la úrica substancia que tiene, ia.de; 
i:ranciort, y le falta á esta, es la- Arena ferruginosa mugn ¿tica.. 
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Vacia de Ioachimsthal con mineral de Bismuto sulfúreo 
y Espato calizo amigdaloyaeo. 

Unas veces se halla debaxo del Basalto, otras en- 
cima, y alternando en capas con ¿I: también ca vetas y 
formando rocas enteras. 

Al ayre se descompone en tierra vegeta!, que al- 
gunos tienen por ceniza volcánica, pero se ve que no lo 
es por hallarse á veces en la Almendrilla del mismo gris 
verdoso, y tan untuosa como ella. (<*) 

BASALTO. (*) 

SU color propio es el negro agrisado de todos grados? 
En las grietas tiene no pocas veces por colores su- 
perficiales al gris amarillento, al pardo cetrino, y algu- 
nas al negro azulado- Por la descomposición y mezcla del 
"ayo de hierro adquiere muchísimas veces una corteza 
ñas ó ménos gruesa gris cenicienta y amarillenta. 

Por lo común en masas, formando montañas en- 
teras: pero á veces también arnpolloso, en cayo caso son 
las ampollas mayores y ménos freqüentes que en otras ro- 
cas que tienen con él afinidad, y casi siempre llenas de 
otras piedras, ó tal qual vez de agua. 

En la cercanía de estas montañas se encuentra en 
pedazos esquinados, mayores ó menores, muy gastados y 
romos; algunos se acercan ya á piedras rodadas. Muy 
rara vez se encuentra de .figura originariamente globosa 
grande, y bastante perfecta. 

Por dentro mate, y solo centellante por las par- 
tículas extrañas que están mezcladas. El que es negro 
azulado en las grietas, centellea fuertemente con un lus- 
tre casi semimetálico. 

Su textura compaéla desigual de grano grueso y 



(*) Basalto es voz egipcia, que expresa su color de hierro y su dure-r 
&a, según Plinio. Agrícola y Keutman hacen mención de él sin szbzv que 
era el Basalto de Plinio. 



$e¿^«¿ * ^^^^^^ 



&7 




f 



I 



(9*0 

pequeño, que pasa á veces á la escamosa de pequeñas es- 
camas, y se acerca por ella á la igual, ó á la de grandes 
concoydes. 

Sus fragmentos esquinados indeterminadamente, 
poco agudos, mas bien romos. 

Consta frecuentemente ce partes separadas en bar- 
ras muy gruesas, de que hace mención hasta Estrabon, 
ó pilares mas ó ménos regulares, por lo común derechos, 
á veces encorvados, los mas de cinco, seis ó siete caras, 
divididos en ocasiones al través por junturas de encaxe 
esférico ( articulados) en una posición vertical, inclinada 
ó horizontal ; rara vez apiñados paralelamente, sino di- 
vergentes hiera los lados, ó hácia abaxo, muy rara vez 
hacia arriba (*). 

Á veces están dispuestos en grandes trozos, y en 
cada uno tienen una dirección particular, diferente de la 
que tienen en los trozos contiguos, en cuyo caso están 
estos separados unos de otros con bastante claridad por 
otras comisuras. 

También á veces se encuentra en partes separadas 
granudas, desde pequeñas hasta disformes, de algunos 
pies de diámetro: estas pasan ya á pilares irregulares. 
Las granudas son por lo común esquinadas; pero también 
se inclinan algunas á esféricas, y quando son disformes- 
muestran en su interior otras partes separadas testáceas 
gruesas, concéntricas, mas ó ménos perfedas (es el Ba- 1 
salto globoso, y pertenece en rigor á la piedra media en- 
tre el Basalto y la Roca verde). 



(*) Frente de Ja hacienda del Palto junto al Real del monte halló el 
Mineralogista Don Federico Sonneschmid en muchos pilares de Basalto urr 
núcleo del mismo, pero de color mas claro, que con algunos golpes de mar- 
tillo se separaba del resto de la masa. Era esférico, elipsoydal ó cónico, con. 
el vértice hacia un extremo del pilar. En uno de estos núcleos había una 
oquedad cuya superficie era dé verde puerro obscuro escabrosa, y en par- 
te gibosa. En otros Basaltos de junto á Guanaxuato observó las caras de. se-- 
paracion cubiertas de aquella substancia vidriosa plateada que revestía las: 
Obsidianas del Real del Mente. Una raisrea te usa habrá producido este- 
efecto, que en nada pruiba el origen volcánico ce. las últimas 
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Por ultimo también en partes separadas testáceas, 
gruesas y planas, pues por tales es forzoso tomar las ca- 
pas delgadas en que se suele ver, mas bien que por estrati- 
ficación. Rara vez está sin partes separadas. Las caras de 
separación de casi todos son ásperas y mates. 

Por lo común opaco; el que pasa á escamoso po- 
co trasluciente en los bordes. 

Su raspadura es gris cenicienta clara y mate. 

Es semiduro, que confina ya á veces con lo duro, 

Agrio. 

Muy resistente quando no está resquebrado. 
Arido: algo frió. 

Poco pesado , que se acerca á pesado; 2,3£A oÍOj 

Sus transiciones son á Vacia, Hornblenda, Roca 
verde, y á las demás especies del Trapp. 

Lo cara&erizan mucho la Kornblenda basáltica, 
el Olivino, la Augita y la Arena ferruginosa magnética 
que le acompañan, como también la Zeolita , el Espato 
calizo, la Piedra radiante, y verosimilmente la Leicita* 
Humboldt encontró Pirita sulfúrea. Giraud Soulavie ha- 
lló áiues que los demás agua dentro de las bolas. En vis- 
ta de ^esto ya nadie disputa si debe su formación al fue- 
go ó al agua, y mas quando en las montañas de Neptu- 
jno en Sicilia alterna en capas con la Caliza compa&a. 

Obedece .mas ó menos al Imán, y suele tener su 

virtud. 

Se descompone con el tiempo en una especie de 
arcilla ó tierra labrantía muy uniuosa; quando llueve se 
pega tanto á las ruedas de los carros que se ciegan. 

Contiene, según Bergman, 50 partes de siliza, 15 
ele alumina, 2 de magnesia, 8 dr cal y 25 de hierro, que 
debe estar poco cayado por lo dicho, y porque yo he re- 
ducido con él solo la Galena. Esta proporción de las tier- 
ras es causa de que se funda fácilmente convirtiéndose en 
tin vidrio negro de que se hacen en algunas partes bote- 
llas muy ligeras. 

íiállanse Basaltos en varias partes de España, co- 
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mo en la montaña de Monserrate en el principado de 
Cataluña. 

Se usa para empedrados, y el descompuesto en la 
fundición de hierro. 



V Arian mucho oua colores-, que por k) r egular aon oba - 
curos ; pero el mas comunes negro agrisado, que 
se confunde con el pardo cetrino y roxizo;está muchas 
veces alterado, á lo menos en la superficie, por los va- 
p^ituy filimuiiuur'iT 

- Stempro ampollona^ y con freqüencia bulbooa y 
nudosa; las ampollas siempre vacías: lo que se reputa 
por Lavas con estas llenas debe haber tenido distinto 
origen. Está como vidriada en su exterior y en la superfi- 
cie de lao am rpottasr- 

Por dentro lustrosa y poco lustrosa, de lustre en- 
tre vidrio y cera. 

Su textura parece que ocupa el medio entre coa- 
coydea imperfeta y desigual-. 

Semidura, que muchas veces pasa á blanda. 
Agria: poco resistente: por lo común ligena. 

PÓMEZ. (**) 

}OR lo común gris cenicienta clara, que confina con 
el blanco agrisado: parece que toman este color al 
ayre, ó con el agua del mar. 

En ampollas, las mas veces muy prolongadas, y 
casi capilares. 

Por dentro poco lustrosa, de lustre de seda per- 
fecto en la textura principal, que es fibrosa paralela, al- 

18 



(*) Esta y Ja siguiente, que sen producios volcánicos se describen aquí 
para que no se confundan, como hacen aún los Mineralogistas, con fósiles 
propios que se les parecen. 

(**) Kissyris. 
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go curva: la transversal comunmente lustrosa, casi de 
lustre de vidrio, y m ao* bien desigual de grano fino. 

Sus fragmentos esquinados indeterminadamente. 

Trasluciente eo los bordes. 

B landa : agria: quebradiza: flotante . ctm^4^ áf ^^¿zcfi 

De origen volcánico; pero parece mas bien haber 
sido arrojada que haber rebosado. 

A veces acompañando é incorporada con Lavas 
vidriosas qae tienen mucha semejanza con la Obsidiana, 
excepto que no forman masas como ella, su textura no 
es tan -perfectamente concoydea &c. 

Según Bergman se compone de mucha siliza, al- 
guna magnesia y p^ca cal , de suerte que creyó habia si- 
do un Asbesto en su origen. La variedad en la proporción 
de la siliza y de la magnesia se explica por ser un pro- 
duelo volcánico, y así varía hasta en los pedazos que se 
encuentran unos junto á otros. 



TIERRA DE VERONA. 

VErde celedón y puerro, á veces muy obscuro: se 
confunden uno con otro. 
Diseminada, en pedazos esquinados romos, globo- 
sa, ó revistiendo los cocos de Agata que se hallan en 
la Almendrilla, 

Por dentro mate. 

Su textura compaña, ya terrosa fina, y ya con- 
coydea plana. 

Sus fragmentos esquinados indeterminadamente y 
algo romos. 

Opaca. 

En la raspadura lustrosa. 
No tizna. 

Blanda, y muy blanda: dócil. 

En la fra&ura reciente se pega algo á la lengua. 

Algo untuosa. 

Poco pesada, que pasa á ligera;. 
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LITOMARGA. 

Tuétano de piedra, 
/. DESMORONADIZA. 

Lanca amarillenta y agrisada. 
Poco centellante. 

Se compone de partículas escamosas, las mas ve- 
ees adherentes, rara vez sueltas: en el primer caso se 
pega á la lengua. 

Es rot*y untuosa. 
Ligera, 

Algunas variedades son fosfóricas, como la que se 
halla en ojos en la Vacia gris de Zellerfeld en el Hartze, 
que da luz raspándola con un cuerpo duro. 

//. ENDURECIDA. 




Lanca de nieve, amarillenta, agrisada, verdosa y ro- 
xiza; gris de perla; de azul violado y de flor de es- 



pliego; roxa encarnada, de un color medio entre este y 
el de ladrillo; y roxa pardusca; amarilla de ocre y de 
isabel baxo, y parda de hígado. Esta última es rara, y 
forma el paso al Xabon fósil , pues se pega mas fuerte- 
mente á la lengua. Muchas veces está un mismo pedazo 
matizado de estos colores, &J 

Se halla en masas. 

Por dentro mate. 

Su textura por lo común terrosa fina, pero se acer- 
ca unas veces á desigual de grano fino, y otras á con- 
coydea de grandes concoydes. 

Sus fragmentos esquinados indeterminadamente y 
muy romos. 

Opaca. 

Lustrosa en la raspadura. - * ~ r : : ; n <® 

Muy blanda, ¿¿-¡.^^U j¡ ■ 
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Se pega ron moo ó rn é noc . füoráa á la lengua. 

/ ** %y untuosa: poco fria: poco ptsadsjure**- c^trecXO 
Se halla en muchas rocas, especialmente en Pór- 
fido en ojos: también en vetas, y muy comunmente en 
compañía del mineral de Estaño. 

Se compone de alumina con mas de la mitad de 
su peso de siliza y algo de magnesia. 

XABON FÓSIL. 

NEgro pardusco. 
En masas. 
Mate interiormente. 
Su textura terrosa fina. 

Sus fragmentos esquinados indeterminadamente y 

romos. 

Opaco. 

Con la raspadura adquiere lustre de cera. 

No tizna, pero se escribe con él. ,Y£y 

Muy blando: algo dócil. 

Se pega muy fuertemente á la lengua. 

Untuoso al taíloi poco frió. 

Poco pesado, casi ligero. 

Pasa á Litomarga, á Betún pizarra y á Lápiz, 

Se halla en Inglaterra y en Polonia. 

TIERRA AMARILLA. 

DE amarillo de ocre claro. 
En masas. 
Por dentro mate. 

Su textura terrosa fina, y en grande mas bien pi- 
zarreña. 

Salta en rodajas. 

Opaca: lustrosa en la raspadura. 
Tizna poco, y señala fuertemente. 
Muy blanda : alguna desmoronadiza** 
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Dócil: quebradiza. 
Se pega algo á la lengua. 
Es^aí^e untuosa,/^/' «rW&t 
Poco pesada;^./* 2f%4f 
Se vuelve roxa al fuego. 
Solo se halla en capas, y abunda en Francia. 
El ocre de hierro es pardo, se vuelve mas pardo 
al fuego, no señala y tizna mucho, ••■ ^ *^J&rip&* OI 
Se usa en la pintura. 

V. FAMILIA. MAGNESIA. 
ESTEATITA. (*) 

DE color blanco roxizo, de nieve y verdoso; verde- 
gay, verde montaña baxo, aceytuna y puerro; gris 
verdoso claro, amarillento y de perla. 

En masas en laxas enteras, diseminada, arriño- 
nada, y á veces en cristales embutidos en la que está en 
masas. 

Son prismas hexágonos apuntados con seis caras 
puestas sobre las caras laterales que están rayadas al tra- 
vés como en el Quarzo ; /pero el apuntamiento no es tan 

agudo?. ¿I- <'vw MÍ¿Á/náe/ < ¿^f^^ ^¿yt tJ ¿z* (¿J 

Mate, que pasi á centellante* : ' i^eu¿¿¿*f(<s) 

Su textura por lo común escamosa de grandes es- 
camas, que pasa á confundirse con la desigual de grano 
pepueño y fino, y con la igual, y aun á veces con la fi- 
brosa de fibras gruesas, paralelas y curvas. 

Sus fragmentos esquinados indeterminadamente y 

romos. 

La fibrosa suele tener partes separadas en barras 
delgadas. 

Trasluciente del todo, ó en los bordes. 

Con la raspadura adquiere lustre de cera: ¿/ór¿<¿?, ZÁo 



(*) De Stear Sebu. 
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Muy blanda, á veces solo blanda. 
Dócil. 

No se pega á la lengua. 

Muy untuosa: algo tria: poco pesada. 

La blanca roxiza con especialidad pasa á Lito- 
marga', otras pasan á Tierra de batan, Asbesto, Tal- 
co, Nefrita, Serpentina, y aun á otras piedras: quizá se 
pudieran hacer varias especies, 

i*orla análioio do Borgtnaa cq compone dg fto par - 
tes de siiiz a , do mognoaia, a <¡W alumina y i d e hior - 

La usan los sastres para señalar los cortes de las 
telas, y en Inglaterra en las fábricas de porcelana; se 
usa también para el pastel blanco, y para escribir en el 
vidrio, pues luego con el resuello se vuelven las -letras 
blancas. 

Se halla e&~Ghim, en Cornualla en Inglaterra y 
en Zoblitz en Saxonia, 

NEFRITA. (*) 
Jade de Algunos 9 ó Piedra de ijada. 

VErde puerro algo obscuro, que tira á azul; muy ra- 
ra vez de un blanco verdoso. El primero en la frac- 
tura reciente parece siempre baxo por ser las escamas 
blancas. 

En pedazos esquinados romos, las mas veces de 
superficie lisa. 

Por fuera poco lustrosa, y quando se pule toma 
■un aspeélo oleoso. 

Por dentro mate, en algunas porciones algo cen- 
tellante por contener partículas extrañas. 



(*) De nepbros riñon, porque la suponían antiguamente capaz de curar 
la enfermedad de esta viscera, como atribuían otras muchas virtudes á otras 
piedras, hasta que Agrícola expurgó la Mineralogía de esta superstición. 
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Su textura dispuesta en escamas grandes; pero en 
algunas partes se dexan ver fibras gruesas y curvas. 

Sus fragmentos esquinados indeterminadamente y 
algo agudos. 

Trasluciente. 

Poco dura^pero difícil de trabajar por su untuosi- 
dad; 

Muy fria: poco pesada: ^ *^¿e¿¿ ;/J>h #¿2) 

Pasa á Talco endurecido y Esteatita. 

Se halla, según parece, en el rio de las Amazo- 
nas, y también en esta América, aunque no sé donde. (*) 

Esta es la Nefrita de los Antiguos; la de algunos 
Modernos es mas obscura, con manchas negras y y mas 
blanda, es decir, Serpentina.. 

TIERRA BE BATAN. (*) 

EL color de este fósil pasa del verde claro de aceyte 
y de aceytuna por el gris verdoso, á confundirse 
con el blanco verdoso. 
Solo en masas. 
Por dentro mate, 

Su textura en grande pizarreña, en pequeño des- 
igual de grano grueso ó fino , y á veces en grandes con- 
coydes: esta última es trasluciente en los bordes. 

Sus fragmentos esquinados indeterminadamente y 
muy romos. 

Opaca. 

En la raspadura de lustre de cera. 
Muy blanda, casi desmoronadiza. - 
Dócil; 



(*) De los instrumentos cortantes y pitaras taladradas por Jos Antiguos 
para llevarlas por adorno he visto aquí algunas de Nefrita, y aun con ge- 
rogl í fíeos : pero otras son de Pórfido, Keliotropio, &c. 

(**) Dudo sea la líimoiia de Teophrasta, pues la usaban en la pintu- 
ra, y la nuestra solo sirve para batanar les paños o limpiarlos del aceyte'. 
por la propiedad que tiene de absor verlo. 
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Se pega poco, á la lengua, > . / ¿3aJ 
Muy untuosa: algo fria: poco pesada . £¡>Ork> (<*) 
Se hace grumos en el agua; pero sin forfrJar es- 
puma. 

Se halla en montañas de acarreo, y verosímil- 
mente también pertenece en parte á la formación del 
Trapp. En Roswein en Saxonia estl efi capas o bancos 
gruesos inmediatamente baxo la tierra vegetal. 

La de Hampshire en Inglaterra tiene, según 
Bergman, 51, 8 partes de siliza, 25 de alumina, o, 7 de 
magnesia, 3, 3 de cal, 3,7 de hierro, cuya análisis debie- 
ra repetirse. 

ESPUMA DE MAR. 




S blanca amarillenta : se vuelve con el tiempo ama- 
rilla de isabel. 



En masas, con resquebraduras. 
Por dentro mate. 

Su textura concoydea plana, que pasa á igual y 
aun á desigual de grano fino. 

Sus fragmentos esquinados indeterminadamente y 
algo agudos. 

Poco trasluciente en los bordes. 

Entre blanda y muy blanda; recibe como el cor- 
cho las impresiones de la uña, adquiriendo algún lustre. 

Dócil: algo resistente. 

Se pega poco á la lengua : algo untuosa. 

Ligera, que se acerca á flotante; 

Absorve, según dicen, el doble de su peso de 

agua. 

- Se c ompone, aegun Wicg k b y d Q 51^ 65 partes de 
magnesia y lo demás de siliza . e t & '¿#U > x ¿ \< / 

Este produéto natural, de que hacen sus pip:is de 
tabaco los Turcos, se halla en la Grecia, en Thebas, en 
Negroponte, en la Crimea y en las Colonias América- 
Has, 
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Tallándola y cociéndola en aceyte adquiere el ce- 
lor pardo cetrino claro de las pipas. . - k*«¿2^e ¿**^> 

BOL. 

AMarillo de isabel obscuro; pardo roxizo también 
obscuro*," y rara vez roxo encarnado claro: fre- 
qüentemente con dendritas negras en las rajas. 
En masas y diseminado. 
Por dentro comunmente centellante. 
Su textura concoydea perfe&a. 
Sus fragmentos esquinados indeterminadamente y 
algo agudos. 

El de color claro es algo trasluciente en los bor- 
des ; los demás opacos. 

Adquiere lustre con solo el contado, y mas coa 
la raspadura. 

Muy blando: algo dócil: 

Quando está muy seco se pega fuertemente á la 
lengua , y entonces también se hiende en el agua con al- 
gún ruido t 

Untuoso: poco frió: casi ligero:*** J, 9 *?* 

El Arménico parece artificial, esto es lavado y 
calcinado para hacu le t( mar el color, tizna mucho, y se 
deshace enteramente en el agua. 

La tierra de Lemnos contiene, según Bergman, 
47 partes de siliza, 21, 2 de alumina, 6,2 de magnesia, 
5,4 de cal, lo mismo de hierro y lo demás de agua. 

En otro tiempo se usó mucho en la medicina 
con el nombre de tierra sellada por el sello que ponían á 
las pastillas que hacían de ella: hoy dia se usa con mas 
acierto para el color pardo de las estampas. 

SERPENTINA. (*) -* 

FOR lo común verdinegra, verde puerro y aceytuna; 
á veces roxa de sangre, escarlata, carmín, cochini- 
19 



(*) Of hites porque imita las manchas déla piel de las serpientes. 
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lia y flor de albérchígo: también gris azulada y verdosa; 
rara vez amarilla de azufre: siempre matizada dedos, 
tres ó mas colores de estos, en manchas, venas y otros 
dibuxos. 

Siempre en masas, muy ra r a vea ¿iaeminada. 

Por dentro centellante. 

Su textura compacta en escamas grandes y peque- 
ñas, pasa á confundirse con la desigual y concoydea 
grande y plana. 

Sus fragmentos esquinados indeterminadamente y 
poco agudos. 

Comunmente trasluciente en los bordes. 

En la raspadura poco lustrosa. 

Blanda: agria: poco fiia: poco pesada; ' >^(f? 

Forma montañas enteras: sus dibuxos verdes son 
de Esteatita, los blancos de Litomarga. No siempre son 
Granates las manchas roxas que tiene, pues se dexan cor- 
tar algunas. Suele contener Mica y Asbesto, y una espe- 
cie de Espato verde lustroso, que quando está pulido tie- 
ne un viso de latón, y por esto lo llaman Espato de la- 
tón en el Hartze, que es donde se halla ; pero aun no sa- 
bemos de cierto lo que es. Werner cree que es un Es- 
pato de Serpentina, que proviene de una disolución 
mas completa, así como del carbonato decaí mejor di- 
Súéltp resulta el Espato calizo. Se pudiera dividir este gé- 
nero en varias especies, como la ordinaria, la concoydea 
y la hojosa, donde se contaría este Espato, si es que por 
discrepar tanto las análisis de Bergman, Kirwan, Bayer 
y Heyer, no se daba entero crédito á la de este, quien 
encontró en el Espato 52 partes de siliza, 23 \ de alu- 
mina, 6 de magnesia, 7 de cal y de hierro, y en la Ser- 
pentina que le servia de base 54,5 de siliza, o, 3 de alu- 
mina, 33,5 de magnesia, 6,25 de cal y lo demás de hier- 
ro, en cuyo caso seria menester separarlas. 

Klapproth pK^3^e4as^e¥petrtróa^^ 
t ff m Hrhr n nu ool ft r yprd? al c ayo ríe Nfctol i ' u 

~íf¡*xcC>* 



TALCO. 

I. TERROSO. 

B Lanco verdoso que tira mas ó menos á gris, - c it ^¿¿¿/«/(/j 
Centellante. 

Consta de partículas escamosas, las mas veces ad* 
herentes. 

Tizna algo. 

Muy untuoso, ^ 

Ligero^.^^^//^ /s^^y** 0 '^'^' 

II. COMUN. 

POR lo común blanco verdoso y verde manzana ba- 
xo, que entrambos tiran mucho al blanco de plata. 
En masas, diseminado, y muy rara vez cristali- 
zado, al parecer en tablas. • n¿ti 

Por dentro lustroso, casi resplandeciente, de lus- 
tre semimetálico, que se acerca al de cera y nácar, y 
aun mas al metálico. 

Su textura en hojas por lo común perfe&as, pero 

algO SMlVZ$}Wfret:&áM&/4^^ a tX¿6t fssi/a-ÍV) 

¥k Se separa muy fácilmente en rodajas; &*4)*JC4) 
Trasluciente, en hojas delgadas transparente. 
Muy blando : perfectamente dócil: A- ^ xv.v*v7^jt^ fj 
Flexible sin elasticidad. 
Muy untuoso: poco frió: poco pesado; * 
Sus partes constitutivas, según Bergman, son 50 
de siliza, 5 de alumina y 45 de magnesia, ^/^¿/^ 

///. ENDURECIDO. 

GRIS verdoso y amarillento, que se acerca al blanco 
verdoso y amarillento. 
Siempre en masas. 



I 
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Por dentro lustroso y poco lustroso, de un lustre 
medio entre nácar y cera. 

Su textura mas bien pizarreña que hojosa, en lá- 
minas curvas, y parece que p :sa á 6b osa y estr ada. 
Sus fragmentos en rodajas. 

Trasluciente en los bordes, á veces también opa- 
co. 

Blando, muchas veces muy blando. 
Agrio, que se acerca á dócil. 
Inflexible: untuoso: poco frió: poco pesado: 
Se compone, según Wíegleb; de 38, 12 partes de 
siliza,6,6€ de alumina, 38,54 de magnesia, 15, 62 de 
hierro, o, 4r de cal, o, 41 de ácido fluórico; pero me 
parece que las dos últimas substancias provendrían de 
alguna porción de Espato flúor que acompañase al Tal- 
co, y el Chímico no acertó á separarlas. 

Se halla en grandes laxas en Noruega, en Finlan- 
dia, en Tirol, en la isla Elba &c. * en t?i¿n¿-tl) 

Todos los Talcos tienen estrecha afinidad con 
otras piedras, y pasan aun á Pizarra por medio de este: 
Es notorio también que se acercan mucho y con fre- 
qüencia á Mica. 

IV. PIEDRA OLLAR. 

GRIS verdosa^obscura^r/^ a t*f& * 
Su textura hojosa, 01/4*- i >>*^>??¿<« j/íAJ 
Sus partes separadas granudas, medianas y peque- 
ñas. 

' Opaca » u ?>T~cti¿zr TJ&f/t-tc . hA - ^ 

Blanda, pero no tanto como la precedente , de 
suerte que se puede tornear bien. ¡<r/ 

Algo dócil: poco quebradiza: poco untuosa. 

Entre el Talco endurecido y la Mica verde. 

En Córcega y en otras partes se hacen vasijas 
que aguantan al fuego, y no tienen los inconvenientes del 
vidriado, cuyo barniz lo disuelven la grasa, el aceyte y 
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los ácidos con grave perjuicio de la salud; de aquí tomó 
el nombre de Piedra ollar: se endurece tanto al fuego 
que llega á. dar chispas herida, con el eslabón. 



ASBESTO: 
I. CORCHO FÓSIL. 

Rincipalmente blanco amarillento que pasa á confun- 
dirse así con el blanco agrisado como con el gris 
amariüénto^|reqüetnemente manchado de pardo cetri- 
no por el cayó "de hierro. 

Por lo común en masas,- y también en pedazos á 
manera de chapas, en cuyo caso se llama Cuero fósil: al- 
guna vez celular, Car uv fósil v su superficie comunmente 
áspera. 

Por fuera y por dentro poco centellante, casi 

mate. 

Su textura fibrosa,, pero á primera vista parece 
terrosa fina que se acerca á desigual por estar sus fibras 
confusamente entretexidas. Algunas variedades, especial- 
mente del Cuero fósil, muestran una textura pizarreña.. 

Sus fragmentos esquinados indeterminadamente y 
del todo romos. 

Opaco. ?;j^o 

No adquiere, lustre con la raspadura. 

Muy blando, y toma como el corcho las impre- 
siones de la uña. 

En pedazos delgados tiene alguna flexibilidad ^ 
elástica. 

Estando seco y siendo bastante compado suenas 

Árido : muy libero : oaw fíota n te;- ^ *>Y* v n,e?&¿>~<?¿£)2> 3 ^ 
Acompaña ricos rateriales de plata en Sahlberg 

en Sueeia, y en Jahaon-Geergenstaál en Saxonia. s¿ ^c^^^jj 
El Corcho de SahUíerg consta, según Bergman, 

de 62 partts dé.siliza, 2,8 de alumina, 2^ de. magnesia,,, 




( IIO.) 

io de cal, 3,2 de hierro; y el Cuero fósil del mismo pa- 
rage de 56,2 de sil iza, 2 de alumina, 26,1 de magnesia, 
12,7 de cal y 3 de hierro. 

//. AMIANTO. (*) 

COmunmente blanco de plata y verdoso, que se acer- 
ca algo al verde montaña, rara vez blanco amari- 
llento; amarillo de ocre; roxo encarnado baxo, y verde 
aceytuna. 

Por lo común en masas, rara vez, según parece, en 
cristales capilares en pequeños ramilletes solitarios. 

Por dentro centellante y aun poco lustroso, de lus- 
tre de seda perfe&o. 

Su textura en fibras delgadas, por lo común reéias 
y paralelas, á veces curvas. 

Sus fragmentos en bastillas largas. 

Opaco; en quanto es algo trasluciente se acerca 
ya al Asbesto común. 

Muy blando: Arcít 

En barritas delgadas algo flexible, sus fibras suel- 
tas perfe&amente flexibles sin elasticidad. 

Algo untuoso: poco frió : ligero;-^ ó&oya» ifj 
Se halla en venas delgadas , especialmente el ro- 
xo, que apénas llegan á una línea de grueso en Serpenti- 
na, y le dan al pulirla un bello aspeólo. También en ve- 
tai V y Werner cree que sus ríbras las atraviesan. 



(*) Los Antiguos parece hicieron mas uso del Amianto que nosotros. 
Pfinio traducido por Huerta dice en el Libro XIX! cap. i. » Yo he visto 
«tohalias hechas de este lino (que no se consume con el fuego) levanta- 
bas de los convites y echadas en el fuego arder, y quemadas las man- 
35 chas quedar sin daño, mas lustrosas y limpias que pudieran quedar con 
3) las aguas. Por esto se hacen de este lino las mortajas de los lUyes 
jjquando mueren, porque quemados sus cuerpos dividen su pavesa de la 
m demás cenizas Sin embargo no debió ser tan común este uso, pues al 
quemar los cadáveres para que no se mezclaran sus cenizas con las de ios 
combustibles se tomaban mil precauciones, que habrian sido inútiles con 
las sábanas de Amianto, ademas de que ni Oioscorides, ni Estrabon ha- 
blan una palabra, aunque tratan del lino incombustible. 
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Bergman analizó diversos Amiantos, en los que 
variaba algo la proporción: el que se puede tomar por 
medio término es el de Suartwik en Dalecarlia que te- 
nia 64 partes de siliza, 2,7 de alumina, ijr,i de magne- 
sia, 13,9 de cal, 2,2 de hierro* 

III. COMUN. (*) 

10 mas común verde puerro de diversos grados, á 
_j veces también verde montaña y aceytuna; gris 
amarillento claro y con mas freqüencia gris verdoso. 

En masas; ;w« t*^cf^rtzc¿v&tH> afr&r&t* — (f) 
Por dentro lustroso y peco lustroso, de lustre que 
participa de cera y de seda-. 

Su textura comunmente fibrosa en fibras curvas 
gruesas y paralelas, que no pocas veces pasa á pizarreña» 
Sus fragmentos en bastillas largas. 
Trasluciente del todo ó en los bordes. 
Blando, pero que se acerca á semiduro, 
(2) Agrio: algo, untuoso: poco frió: poco pesado; >?f 
Quando se dexa separar en filamentos se acerca 
ya al Amianto, con la diferencia de que son algo elásti- 
cos. También pasa á veces á Talco endurecido. — ¿Vz ) 

Tomando también por medio término de las aná- 
lisis de Bergman, la del Asbesto común de Riddarhita? 
tenia 67 partes de siliza; 6 de alumina, 16,8 de magne- 
sia, 6 de cal, 4,2 de cayo de hierro.. 

IV. LEÑOSO. 

PArdo de madera, que á veces se acerca al 'amarillo* 
de isabel. 
Por dentro poco centellante. 



(*) De a privativa, y sbestos^ inextinguible ; bien que también se- 
dió este nombre ai Amianto quizá per Jas mechas que de él se hadan, y 
que no se apagaban mientras tenían pábulo.- 
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Su textura pizarreña curva, en pequeño en fibras 
finas entretexidas que la dan un aspeólo de madera* 
Sus fragmentos en rodajas. 
Opaco. 

En la raspadura lustroso. 
Blando: dé&k **?¿t>£f«»* A^»** 
Algo flexible elásticamente. 
&e+*e Fio tonto, 1jf&¿% & cc/^^r^. ¿¿¿i^ic* ^ (7J 

En montañas de Serpentina. 



£IANITA. (*) 

'Chorlo azul de los Franceses 
RTS azulada y blanca de leche, entrambas con lla- 
mas de azul de Prusia,¿?V ***** <* ¿¿¿e/ZZ^j ¿vt*éci S) 
En masas y diseminada: Werner piensa -que está 
en algunos encoc cristalizada, en prismas largos y grue- 
sos redángulos quadrangulares; ? con las aristas laterales 
truncadas, ^.¿t*** ¿k¿ ^r*¿¿>L ¿¿^ffi 

Por dentro lustrosa, se acerca muchas veces á po- 
co lustrosa, de lustre de nácar perfeéto. 

Su textura en estrias°anchas, curvas y entretexi- 
dae-, que á veces pasa á la hojosa, en cuyo caso muestra 
v ;Z£^^confusamente A des crucero* de hojas que at ravksan Ja 
textura principal algo obliquamente. eSZZríZJ 
Sus fragmentos en pequeñas rodajas., ademas tam- 
bién en hastillas, rara vez se inclinan algo á rombo^ftaK2r 

La que está en masas consta de partes separadas 



granudas, medianas y prolongadas, que á veces se acer- 
can á barras gruesas que se atraviesan: están casi siem- 
pre muy incorporadas, y así no se puede observar lo de- 
mas del aspeíto de separación. 

Trasluciente en los bordes: los cristales traslu- 
cí & / a >^c ¿fax^A^a** ^tf^/^/ . ¿¿S)^ 



De Ky/mos azul. 



(?) H***^* ^ r-^Xy «yf*~¿ 
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fieniidnra qtio oo acerca algo á blan d a . 

Poco agria: quebradiza: algo untuosa. 

Poco pesada; *¿ * ^Ar 

Se halla en montañas' cto Granito y Ctioio en Saa 
Gothard en la Suiza, en los montes Carpathos entre la 
Valaquia y la Transilvania , también en Saltzbourg y en 
Escocia. 

B Sus partes constitutivas son 66^92 de alumina , 
1 - 3 , 35 & magnesia^ - 12,87 s ^ aa t ' j ? 1 ^ q ca *» 5i4^ dff 
hierra» 



PIEDRA RADIANTE. 
I. ASBESTOS A. 

VErde montaña que pasa á celedón; idónea ver Jen , y 
gris verdosa. Una variedad muy rara pasa del ver- 
de celedón ai azul de esmalte » 

En masas y cristalizada, en -prismas obliquángu»- 
los quadran^ulareo á voceo atrovcoadoo, de suerte que 
forman una figura celular, y rayadus fi name nte d lo lar « 

Por fuera lustrosa. 

Por dentro la que está en masas poco lustrosa, á 
veces solo centellante de lustre casi de seda; la cristali- 
zada lustrosa. 

Su textura en estrías comunmente divergentes, 
rara vez entretexidas , se confunde ya con la hojosa, y ya 
con la fibrosa; í ' ^v^v c '/7t\ ¿v£Vi, a n&crsrfc* 3 

Sus fragmentos cuniyformes, + 

Sus partes separadas gi anudas grandes y media 

Opaca, rara vez trasluciente en los bordes. 
Blanda, que pana á muy blanda. 
(Jncbradiua: poco pesada: \s - 
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//. COMUN. 

SU color principal es verde puerro, que por un lado 
pasa á confundirse con el de aceytuna y pistacho, 
por otro con el verdinegro, y aun á veces tira algo á 
pardo» 

En masas y criotalioada, la qual ce acerca » ya a * 
la Vidriosa . Jt4tm4H^ibo 

En prismas muy obliquángulos quadrangulares, 
- c o a las aristas laterales aguda s truncada3! por G Qasigtffeft- 
tfr 00 pueden mirar como prismas hexágonos. Las o squi 
nan do lao arivitan agudas, y « las ariofraG terminales trunca v 
dan, y laa aristas obtucac- laterales ■ muchis veces redóte 
-deaá aa» Las carao terminales por lo oomua raya das ai 
te a ves, y "las la terales bas tante profo ndamente á lo-largo # 

Loo cristales largoo algunas voces en agujas, 1» 
man atraveoadooa tienen pedos h rajas tranov e roaloo. P or- 
^ füpra rooplandacieutgg i de lujtic, de vidrio* 

Por dentro lustrosa, del mismo .yA ¿¿tetreo.. * W 

Su textura en estriad l a a chao divergentes, en ra- 
milletes ó estrellas: rara vez pasa á hojosa de triple cru- 
cero de hojas,,/ **vv/ ^fiB8p%&6 * * * ~ ^ 

Sus fragmentos cuney formes, algunos en hastillas. 

Sus partes separadas en barras, - y la hojoca &a 
- parteo granud a s gruesas ^mediana s, y pequeña s, i / (A) 

En uujujj, Lulu Trasluciente en los bordes; Íes- 
Cjgictales semitransparentes, y aun tranoparontoo. 

La raspadura blanca verdosa*>^^WC7 

Semidura: « poSo agria :/resistente : poco pesada. 

Quizá debiera separarse como especie subalterna 
la variedad hojosa de un verde puerro muy obscuro, que 
se halla en masas, especialmente en Suecia. 

También incluye aquí Werner las piedras del 
Delfinado, del Tirol y de la Suiza, que tanto se distin- 
guen por su color, y por otros caracteres: quaado se exá- 
minea. mejor quizá se habrán de separar.. 
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Las análisis de Wiegleb y Bergtran discrepan 
muchísimo; pero no es extraño que se equivocasen en es- 
ta piedra, Wiegleb halló 43 partes de si! iza, 22 de mag- 
nesia, 34 de hierro, y ninguna alumina ni cal. Bergman 
sacó de la de Zilleríhal en Tirol 64 de siliza, 20 de mag- 
nesia, 4 de hierro, 2, 7 de alumina y 3 de cal. El prime- 
ro halló tanto hierro, porque en general no es muy deli- 
cado en separar las partes extrañas que acompañan á los 
fe siles que analiza, por falta de conocimientos oriftog- 



Erde montaña, que pasa a blanca verdosa ./^ /< 1í^{/y 



aooroa aJgo al ■de-nécay. y ^ y* -"«I - ¿& <¿<¿7?r 

Su textura en esftias delgadas, ó en fibrao gruc - 
nao paralelas y rara vea en - ramilletes, on cuyo cüqo dqjq 



delgada^ quo propiame t ito paroctn criotaks muy outilo s» 
■ unos juntóla otroo rcunidoa on otrao partes gr a nudas 

grande", y s"*<y ^a^^¿Á/. / y y<r ?«r -fay 

Fuertemente trasluciente, y en cristales semitrans* 



B landa j - que confino con jemidura, <~***^r*r¿kr$ej 
Agria :«**y quebradiza: árida: poco pesada; «^£^«0 
Ha habido quien la ha llamado Asbesto vidrioso, 
y aun Alumbre de pluma. 

Todas las esptdts de Piedra radiante son propias 
de las montañas primitivas, y se hallan en laxas con mi- 
neral de Hiervo magnético y Pirita sulfúrea. ¿y?* (¿y/ 

Esta piedra tiene tanta afinidad con la Hornblen- 
da, con el Asbesto, el Talco, la Cianita, la Tremolana, 
y aun con la Ti mía, que es difícil dar una descripción 
general, completa y bien terminante. 




///. VIDRIOSA. 





párente. 




(nó.j 
TREMO LANA. 

A tJ>7 nj ha decidido Wjrncr á lividiila on A^ j cs - 
tosa, Goman y Vidriosa, como co pudii.j'j . 
Lo mío común blmca agrisada y amariHjnta -, 
mas rara vea roiuna y vcrdoja, 

- En masas y cristalizada, en pi istias qtredrang-t rfa- 
res muy obliqudnguloa con las aria r as obt us t^s- redondea- 
■ das; lag carao inóralo;] lisas, ó rayadas á lo larga* los 
^risiaL*fi atravooados y entretejidos, ó CiBÜuttd o», 

^ HnTT rrH-tnf q"" p ir> í 6 ln ifr oM 7 d e 
4uotro dj nácar y . fie s e 4a . 

• Sj-rirviiira rg fl es t rías a agos^as á-a-nekas, que pasa 
c fibrosa ó 6 hojosa, de s doble c r ucero muy obliquo. 
Suo fragmentos er> hoatillaa y cunoyformcs . 
Sus partea yíjipnrn r lai pjr lo icomun on barrao ou 
ncy formes, que se a<:ercan á granudas grandes: algunas tie- 
nen partes separadas en barras delgadas corno agujas (es* 
la sería la Vidriosa.) 

Trasluciente, y los cmtalej pasan á transparen - 

tes; 

De-oomidura paca á confundirse oon blanda y - 
*nuy bland a v c omo la que? podría llamarso Asbe s toc a» 
Di agiia pasa á dócil» 
Poco pesada. 

Ademas de una pequeñísima cantidad de hierro so. 
c ompone do o» i . o . parteo - de mag fteskfr T -o, 65 de- a i li g » , 
i 8 de cal, y lo domao do agua y áoido carbónico . La - 
análisis ,d§ . un Chorlo blanc o de los Carpathos de Bind- 
hoim s o íi^rn mucho á e otai t e nia 61 partoo de cilkm , 
q i d e cal, g de magnesia, i-de hierro y 6 de alumina, 
que puda ser aooidcmai. 

grinnda cot^ Quarao y Talco, en el valle do Trómola ca 
ta Snin y gn Transilvania». 



^ ¿í^^^V/^*' ¿¿¿^¿fC^L^ g^^^T7^J~ ^^^^^ ^^^^ fz¿rz*y- ¿>^-~ 

cÁ¿^Z¿KD - — r ?€t, 
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SEGUNDA CLASE. SALES. 
I. FAMILIA. DE BASE DE CAL. 
CARBO NATOS BE CAL. 
HARINA FÓSIL. 
Leche de Luna. 

BLanca de nieve y amarillenta:.* 
Mate. 

Consta de partículas pulverulentas,, pero las mas* 
veces ad he rentes.. 

Desmoronadiza^ 

Muy fina al taéio y árida : flotante. - 
Es mas pura que la Creta.-, 

En montañas calizas formada por los> estilicidios > 
mas sutiles del agua ; los mas groseros forman < la Estila— 
ticia. 

CRETA.* 

DE' un blanco ) amarillento claro* 
En masas. - 
Mate. 

Sj textura terrosa.- 

Sus fragmentos esquinados : indeterminadamente jf 

romos. 

Opaca. 

Tizna mucho y señala.- 



(n8.) 

Muy blanda; rara vez desmoronadiza en partícu- 
las pulverulentas adherentes. 

Se pegajpoco á la lengua: ¿z/^fe^ipcuJ^vzjO. 
c.fr/*y Arida fa¿§€> áspera : poco fría-: ligera; 'Sf2l¿ 

En montañas de capas y en las cosías del mar en 
capas mas ó menos gruesas, con petri ficaci ones yJPe- 
dernal.xw i+i-ftnwc* ¿¿ v*********^ Je r<r¿¿^ó? 

Kirwan piensa . que la Creta .ooutiono á vocea algo 
4o oilifla» y casi Oj oa da alumina. ' éh¿ft'¿**¿ - ^ t*%(2 ) 

CALIZA. 

A. COMPACTA. 

L COMUN. 

GRIS por lo común; azulada, de perla, amarillenta, 
de humo, verdosa y negruzca; á veces blanca agri- 
sada; roxa encarnada y pardusca, y rara vez negra agri- 
sada; amarilla de isabel y de ocre; verde montaña y ver- 
dinegra, y parda roxiza: muchos pedazos están matiza- 
dos con varios de estos colores en manchas, cintas ó ve- 
nas. 

Regularmente en masas, pero á veces con figuras 
extrañas de petrificaciones; las mas comunes son Encri- 
nitas, Entroquitas, Amonitas, Turbinitas, Estrombitas,^*) 
Pe&initas, Grifitas, Mituiitas, Gamitas, Ostracitas, Tere^ 
bratulitas, Madreporitas y Foogitas. Las petrificaciones 
de peces solo representan esqueletos ó espinas, y rara 
vez pasan de medio pie de largo. 

Por dentro mate, pocas veces algo centellante. 

Su textura siempre compa&a, lo mas común es- 
camosa; pocas veces pasa á concoydea desigual y terrosa, 
y aun entonces conserva algunas reliquias de escamas: 
muy rara vez algo pizarreña. 



(*) Las conchas de la de Bieyberg eu Carintbia tienen los mas vives y 
¡¡hermosos reíiexos. 
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Sus fragmentos esquinados indeterminadamente y 
poco agudos. 

Por lo regular trasluciente en los bordes, tal qual 

vez trasluciente ú opaca. 

Semidura, pero solo medianamente, á veces se 
acerca á blanda. 

Agria: quebradiza. 

Completamente árida: algo fria: poco pesada. /7/ 
Pasa á Marga, y entonces contiene alumina, y es 
mas blanda. 

Se halla en montañas de capas 5 también coa Ser- 
pentina» ^%^^*35i<^^ z éfc* & ^^p^^ryA^ ^ ^fff** 

//. COLITA. (*% 

COmunmente de un gris obscuro amarillento y de hu- 
mo, y parda roxiza. Por lo común son los granos 
pardos, y la masa que los une gris* 
Solo en masas. 
Por dentro mate.. 

Su textura compaéla, pero difícil de conocer por 
la pequenez de las partes" separadas*. 

Sus fragmentos esquinados indeterminadamente 
algo romos. 

Siempre tiene partes separadas granudas redon- 
das, pequeñas y muy pequeñas, y cada una de ellas- 
consta de otras mas pequeñas; m^¿t ¿4c¿ ¿¿"¿ei&c&ps c¿) 

Opaca, excepio la de partes granudas muy pe*- 
quenas, que es trasluciente en los bordes,. 

Blandamente pasa á semidura. 
V^W Agria £ quebradiza : pocó fria.. 

Poco pesada ,. que se acerba á ligera. ^íW, 

Pasa á la compacta cumuiu. 



(*) Deoon, huevo, porque ea o-' o tieippo se tuvo por huevas de peces, 
y aun en el dia ha habido ^uien ha querido sacar de la obscuridad esta r.U- 
dicuiez* . 
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También se halla únicamente en montanas de ca- 
pas: muy abundante en Eisleben y Artera en Thuringia. 

B. HOJOSA. 
III. GRANUDA. 

LA cara&erizan mucho su textura lustrosa, ó á lo mé- 
nos centellante, el ser casi siempre trasluciente, y 
su mayor grado de dureza. 

Su color ordinario es el blanco de nieve, amari- 
llento, verdosa y agrisada: rara vez gris «ami illm» , azu- 
lado claro, de oerla Xde humo- tamóien roxo encarna- 
do,, y parduu es, y negro agrisado,, formando diferentes 

Cintas, fai*. /////// t-fltsyx &f isef-¿* ¿ysxy *f a^eéZLfr} 

En masas, áiaominadn , muy rara vez con petrifi- 
caciones, y quiza son venas las que se tienen por tales. 

Por dentro á veces lustrosa, por lo común poco 
lustrosa, y con freqüencia solo centellante; de un lustre 
medio entre nácar y vidrio. 

Su textura hojosa, y según parece siempre planas 

Sus fragmentos esquinados indeterminadamente y 
poco agudos. 

Sus partes separadas granudas nunca grandes, 
sino pequeñas y muy pequeñas, mas 6 ménos incorpora- 
das entre sí: Las últimas son tan finís que ya no se no- 
tan, y hacen que parezca la textura escamosa; pero se 
reconoce que no lo es por lo centellante. 

Por lo común trasluciente: la gris y negra poco 
traslucientes en los bordes. 

Semidura: 'algo fría: del todo árida: poco pesada;^; 

Es simperieleótrica. 

Solo se halla en montañas antiguas en laxas mas 
ó menos gruesas, con Gneis, Pizarra y Mica pizarra, ; La 
que se encuentra en Hungría con Terebratulitas se distin- 
gue por algunos cara&éres esencialmente de la primitiva, 
y su relación geognóstica es muy diferente. 



¿?)¿k ¿tiwm*. c¿ 



té) y ^^Wy*^ fR^T? 
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Tanto la compa&a común como esta se usan ce - 
rno Mármol (*) quando toman un buen pulimento. 

////. ESPATO CALIZO. 

AS mas veces blanco, sobre todo eLque está en ma- 
j sas, rara vez blanco de nieve;, algunas amarillento y¿tp?Y*z&> 
icio miiíi íoihílu y verdoso. En cristales principalmente' 
verde acey tima .¿ puerro (mas raía vez amarillo ,de to- 
pacio melado y de cjertí.; á veces roxo encarnado,^ par- 
dusco^ gris ceniciento / de humeí ^y negro agrisado . El 
blanco roxizo que pasa al encarnado forma ya la transi- 
ción á Bruno espato, ó á Perla espato. 

En masas, diseminado, en estaláflitas, arriíiona- 
do, gloooso, ceíuiar (**) en grandes ó pequeñas celdillas 
poco profundas^y cristalizado. Su cristalización funda- 
mental es la pirámide hexágona, de la que se derivan las 
demás. 

Las pirámides hexágonas con tres aristas obtusas y 
tres agudas que alternan entre sí: á veces están inversas 
y la superficie de la base es convexá y áspera. Son sen- 
cillas, perfedas, ó apuntadas obtusamente con tres caras 
puestas sobre las aristas agudas (***), muchas veces con- 

21 

(*) 1)¿ marmairein resplandecer. 

(**) Esta figura es muy singular en Guanaxuato por su tamaño. Está for- 
mada por tablas de dos á quatro pulgadas en quadro, que se atraviesan en 
todas direcciones con las car¿.s por lo común encostradas. A veces forman 
muchas celdillas piramidales triedras agudas unes dentro de otras. 

Las hay en Guanaxuato aplastadas y apuntadas con tres caras que 
parece terminan en bisel, por estar dos caras opuestas y ser mas an- 
chas, correspondiendo á las caras anchas laterales. Mas freqüentemente for- 
man sus vértices una ó muchas viseras, lo que proviene del agrupamiento 
de muchas pirámides. El Mineralogista Sonneschmid ha observado tam- 
bién un biselamiento aparente y viseras en el vértice de les apuntamientos 
de algunos prismas de Quarzo del mismo parage. Reúno estos hechos, por- 
que acaso indican una formación coetánea de substancias tan diferentes, por 
haberse mezclado sus disoluciones, agregándose la observación de haber 
siempre partículas de cal en las formas que afielan el Quarzo y otros, aunque 
propias del Espato calizo, cerno se ve en los cristales romboy dales de Piedra 
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vexás y rayadas diagonal méate; ó dobles, puestas lasca- 
ras de la una sobre las de la otra, pero oblicuamente, 
de suerte que las aristas agudas de aquella corresponden 
á las obtusas de esta, comunmente apuntadas con tres ca~ 
ras como las sencillas. Forman con freqüencia cristales 
gemelos, correspondiendo las aristas agudas de una pirá- 
mide á las agudas, ó también á las obtusas de la otra, 
en cuyo caso se reconoce que lo son por una línea de se- 
paración; las pirámides están rayadas obliquamente, ó 
son lisas. 

A veces está la doble pirámide hexágona puesta 
derechamente, y las esquinas de la base común trunca- 
das, unas poco y otras mucho, alternativamente. 

Creciendo estos truncamientos, resulta el prisma 
equiángulo hexágono apuntado con seis caras puestas so- 
bre las aristas laterales. Unas veces están biseladas las 
aristas agudas del apuntamiento, y truncadas las dos 
aristas que baxan de estas: otras el apuntamiento hexáe- 
dro está segunda vez apuntado obtusamente con tres ca- 
ras como en las pirámides. 

Quando desaparece el apuntamiento hexáedro, 
queda el prisma hexágono apuntado obtusamente coa 
tres caras puestas, alternando las de arriba con las de aba- 
xo, sobre las caras laterales. A veces está la esquina del 
vértice mas ó ménos truncada, y quando crece este trun- 
camiento queda el prisma hexágono tan corto que pasa á 
tabla, (*) muchas veces tan delgada que no se distin- 
guen sus caras terminales; (**) forman celdillas atrave- 




nrenisca de Fontenebló, y en las lentes de Quarzo de Passy, y como la 
indica la diminución de peso que advirtió Sonneschmid en el Quarzo rom- 
boydal de Guanaxuato después de digerido en ácido nitro muriático. Mas 
esto pertenece en rigor á la Geognosía. 

(*) En Guanaxuato están las tablas hexfigonas casi redondas en sartas, 
formando prismas imperfetos, á veces solitarios sobre Quarzo cristalizado, 
y también agrupados en barras de casi una pulgada de largo y media de 
grueso, sobresaliendo algunas en los extremos algo mas que las otras. 

(**) Hay de estas tablas de un número de ángulos indeterminado en el . 
parage citado tantas veces, de media linea de grueso j de. casi diez pulga- 
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sándose, y encorvándose, en forma de rosas, constituyen 
el Espato de este nombre de Joachimsthal en Bohemia, 
y de Guanaxuato, en el qual se auménta la semejanza por 
el color que tiene rosado subido. 

Desapareciendo el prisma, queda la pirámide ob- 
tusa triangular sencilla ó doble, perfe&a, ó con las esqui- 
nas terminales truncadas, con las caras laterales planas ó 
convexás: á veces pasa á una especie de sólidos rómbeos 
con dos esquinas opuestas truncadas, y á veces á la do- 
ble pirámide triangular muy aguda con las aristas bise- 
ladas interrumpidamente (*). - >/v.w/Z^^ &*&¿¿*h*& ¿¿/ 

Por dentro resplandeciente ó lustroso, de lustre 
de vidrio, que se acerca al de cera , y en algunas partes 
(especialmente el cristalizado) al de nácar, en cuyo ca- 
so pasa á Bruno espato, y á Perla espato. 

Su textura hojosa plana^jr curva esférica, de tri- 
ple crucerd ¡Acojas- m«y obliquo , y las freqüentes ra- 
yas diagonales de la textura y de ías caras de separación 
dan lugar á pensar en mas cruceros imperfetos. ^n^sA-fi) 

Sus fragmentos casi siempre roinboydalesVquando 
son transparentes, mirados los objetos por sus caras pare- 
cen dobles, cuya propiedad debe á la doble refracción 



das de extensión, según Sonneschmid , puestas de esquina 6obre grupos de 
Quarzo obliqua ó perpendicularmente j pero muy rara vez salen enteras de 
]a mina. 

(*) Los hacecillos que se hallan en el mismo sitio por el agrupamiento de 
pirámides muy prolongadas, y tan delgadas como agujas, no tienen compa- 
ración con nada de lo que he visto. Son de un blanco de nieve que pasa á 
amarillento, de superficie mate y opacos. A veces son solo mitades de ha- 
cecillos^ á veces enteros de nueve lineas de largo, y de quatro a quatro y 
media de grueso por les extremes: en el medio son mas angostos, y los atra- 
viesa perpendicularmente un cristal lenticular de Espato calizo , blanco 
agrisado y trasluciente, que representa con la mayor perfección el atado 
del hacecillo. Estos mismos, hacinados unos sobre otros en diferentes ángu- 
los, de suerte que coinciden sus atados en un exe , forman cilindros 
de una pulgada de largo, y cuyo diámetro es igual á la altura de los haces. 
A los que aquí piensen que esto es exageración se les puede ofrecer el pe- 
dazo de nuestro Gabinete para que lo admiren, bien que luego se mezclará 
el sentimiento de que hayan sido sepultadas hasta ahora en los escombros 
semejantes preciosidades, únicamente porque no tenían plata. 
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de los rayos de luz, una ordinaria y otra extraordinaria. 
Según es mas ó m-ínos grueso el fragmento, es mayor ó 
menor la distancia entre las dos imágenes, de suerte que 
si es muy delgado se confunden , y no parece mas que una. 

Sus partes separadas granudas grandes y media- 
nas, rara vez pequeñas, á veces en barras gruesas y del- 
gadas, las mas cuneyformes, rayadas á lo largo ú obli- 
quamente en las caras de separación; ¿ s ¿***-{0 

Los cristales son transparentes y semitransparen- 
tes: en masas es fuertemente trasluciente. 

Semiduro, rara vez en sumo grado:- ^ ' x f+*** -n<¿-> 
¿rSit^v^Voco pesado, algo mas que el Quarzo: l t 7/< ^/'(zy 

No solo se halla en vetaste en montañas «?*capa$, 
sino también en las laxas de Caliza primitivá^El que lla- 
man Espato de lslandia se halh en Almendrilla, ó, co- 
mo quieren algunos, en Lavas antiguas. 

Según Bergman contiene 55 partes de cal, 33 de 
ácido carbónico y it de agua. Black fué el primero que 
encontró este gas en las piedras calizas, con cuyo des- 
- cubrimiento dio principio á la Chímica pneumática, oca- 
sionando una revolución total en la ciencia. ^b^^Wf 

\ / C. FIBROSA. 

V. ESTILATICIA. 

IO mas común blanca de nieve, amarillenta v agrisa- 
_j da y verdosa; verde espárrago^ verdegaffi pQgnari 
lia do cora ; gr i s amarillenta-, rnv . a de flor do albórchigo, 
y parda roxiga. Muchas veces se halla un mismo pedazo 
matizado de varios de estos colores por zonas ó faxas, y 
estas tienen varios grados de transparencia. 

Por lo común coraliforme, en tubos, en forma de 
coliflor, en estalactitas, an ¡nonada, bulbosa, también ce- 
lular, $ como una especie de revestimiento, e+x rtxcwa'iC&J 

Su superficie rara vez lisa, comunmente áspera, y 
también encostrada. 



¿1) ^^¿z^JZPSy -zé*75¿*y ¿¿¡¿ XAe^ec^etA^,, 
(1) yVé^MC^J. 
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Por dentro mate ó centellante, y poco lustrosa, 

de lustre de seda,/^V <r*¿z<^vrJ. 

Su textura es unas veces en fibras tan finas que se 
acerca á compafía^btras en gruesas acercándose á estria- 
da: las fibras son par alelas y cur vas , rara vez divergentes (2j 
en estrellas ó ramilletes. 

Sus fragmentes esquinados ind ctc rnA iaéaffieme~Y 
algo n gjudos. * -v zS HjZuy. 

De ordinario tiene partes separadas testáceas del- 
gadas y planas, ó curvas y concéntricas, siguiendo la cur- 
vatura de la superficie,, na*** ^ ^ri*^**í#<** espeta 

Comunmente trasluciente del todo, ó solo en los 
bordes; mas rara vez semitransparente. 

Pasa á semidura , á veces solo blanda. ?*«*u&ú 

Poco fria: poco pesada:.** % 6 ^&~¿* ' % * 

Se lialia en las cavernas que son tan comunes en 
las montañas cáliz s, ó en las minas antiguas donde hay 
Espato calizo en v. tas ó en laxas. Toma en parte la for- 
ma del Espato calizo. .-—¿xÁ^+t * \.?<<^ pt*C&) 

En grandes masas, se usa también como mármol. 

VÍ. VISOLITA. (*) 

BLanca de nieve ^ roxiza , agrisada y amarillenta; y' 
amarilla de* isabfeY que pasa á parda*-¿3ez?^ 
En masas, y á veces arriñonada. 
Por r dentro mate y poco centellante. 
Su textura parece igual.. 

Sus partes separadas granudas esféricas, pequeñas 
y medianas, y cada una consta de otras testáceas con- 
céntricas, tan delgadas que con dificultad se puede reco- 
nocer la textura. 

^^^Trasluciente en los bordes, •&a#7dl 7. 
Blanda^pbcó Tria: póeá> pesad zj&fi&i- 
Se halla en tf^oas., hasta ahoia solo en Carlsbad,. 



(*) D¿ Pisón garbanza- 
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y allí debe su origen á las aguas termales. Muchas ve- 
ces hay en las mismas laxas oquedades ó concavidades 
donde toma la forma arriñoaada. El centro de las esfe- 
ras suele ser un granillo de arena, á veces también una 
vexiguilla de ayre. 

PERLA ESPATO. 

Lanco verdoso^ roxizo,, ya muy claro, y ya obs- 
curo. 

En masas, diseminado en partes gruesas, y celu- 
lar, aunque algo confusamente. 

Por dentro lustroso, que pasa á poco lustroso, de 
lustre de nácar perfecto. 

Su textura hojosa curva, que se acerca á pizarre- 
ña, y de un solo crucero de hojas. 

Sus fragmentos en rodajas, ó esquinados indeter- 
minadamente y poco r o me as . — -v¿¿W. 

Tiene tendencia á formar partes separadas granu- 
das medianas. 

Rara vez trasluciente del todo, mas bien solo en 
los bordes. 

Blando , qu& pa s a d muy blando »//^* +^ ' 

(¿íatriá/tuPoQo pesado;^ .^^i - <r 

Hace la mayor efervescencia con los ácidos. 

Se halla en Bremsgrun en Saxonia en laxas de Ca- 
liza que se beneficia por la Galena que la acompaña : tam- 
bién en Guanaxuato en las hendeduras de una especie de 
Pórfido. 

Tiene mucha afinidad con la Tierra espumosa, 
que sigue como especie subalterna mientras se exámina 
mejor, 

TIERRA ESPUMOSA, 

BLanca amarillenta, que se acerca á veces al blanco 
de plata* 
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En masas y diseminada. 

Entre lustrosa y poco lustrosa, de lustre de ná- 
car perfecto. 

Consta de partículas escamosas mas ó ménos ad~ 
hereates. 

Tizna algo. 

Generalmente desmoronadiza. 

Poco untuosa al taéto, y dexa percibir un cierto 4 

ruido. 

Ligera. 

BRUNO ESVATOiT ffipfa* 

BLanco agrisado, amarillento y roxizo, que pasa al 
• roxo rosado; á veces es roxo encarnado, de sangre 
parduscóí'Estando algún tiempo al ayre se vuelve gris 
amarillento; mas rara vez amarillo de isabel, y pardo 
cetrino y musco, t4¿x¿Jfci -near*? ¿ -c**^*? <r¿tá*r*¿f ¿?ej*z&~ (i) 
En masas r muy pocas veces arriñonad o y c ris tali 

En lentes ordinarias, que pasan á las encorvadas' 
en f®rma de silla inglesa; en sólidos rómbeos de caras 
convexás ó planas, agrupados desordenadamente, ó con 1 
regularidad formando dobles pirámides triangulares ob- : 
tusas ó perfeélámente hexágonas, ó con las aristas redon- 
deadas; y también en pirámides agudas hexágonas huecas. 

Los cristales quando mas son pequeños, algunos- 
muy pequeños r .ó extremamente pequeños. 

Exteriormente lustrosos, ó poco lustrosos: algunos 
de los rómbeos, especial mente de caras convexás, tie- 
nen lustre de nácar que se acerca al de cera. 

Por dentro es poco lustroso, rara vez* resplande*- 
ciente, y también fuertemente centellante, 5 /V75^ cA 

Su textura mas ó menos perfeéia mente hojosa pla- 
na y curva, de triple crucero de hojas, ^c^^ *r¿f¿r'^(4) 

Sus fragmentos romboydales. 

Sus partes separadas granudas de todos tamaños y 
testácea^pero muy incorporadas,- 



¿2**** « / ^j»Trasluciente del todo' .fosólo en los bordes. 

Poco semiduroí? 'pesado;^ 2jYe>f <L 2jS^^(^j 
Pasa á Espato calizo y á mineral de Hierro espá- 
tico. Hace menos efervescencia con los ácidos que el pri- 
mero, pero mas que el segundo: el blanco se mam ha de 
amarillo con el ácido nítrico. . 

Se compone, según Bergman , de mucho carbo- 
nato de cal, muy poco hierro, de d >s á cinco libras por 
quintal, y mas aiabandina, que h ice se obscurezca su co- 
lor al ayre y se ennegrezca ai fuego. La misma le parece 
ser causa de que la cal negra del de Upiáridia calcinado 
forme una argamasa que se endurece pronta y extraordi- 
nariamente aun en el agua; ta nbien propone empleares- 
te Espato como la aiabandina para quitar el color al vi- 
drio.- — ¿í*« </& -7^tf^¿>£¿>t.n A/ ¿fe 7?Zfrrv- 

En Saxonia es tan común, quando menos co- 
mo el calizo. En la mina de Himmelfahrt se halla en ma- 
sas, ó en cristales rómbeos pequeños en compañía de Es- 
pato calizo. Blenda negra y mineral de Cobre amarillo: 
en Scharffenberg con Pirita sulfúrea diseminada. 

La variedad mas roxa que cristaliza principal- 
mente en lentes, pudiera quizá constituir una especie 
subalterna. 

El Espato perlado de los Franceses es otra varie- 
dad. 

fyorfía- ~¿k- ^otó-arc^ PIEDLA TE i IT) A. 

^ ITVE un - castaño obscuro que pasi á confundirse con el 
JLir pardo muscoV ^l . aniaFillo de ucrc, y el gris amari- 
llento. <* istc*sf~&**z*^> ¿tz^ztftcr ¿fe*Z)r¿£i 

En masas y diseminada. 
Centellante ó mate. 

Algunas tienen la textura en hojas muy finas, otras 
compaéla terrosa, escamosa y concoydea: la hojosa, y 
con especialidad la escamosa, pasan á veces á pizarreña. 

Sus fragmentos en rodajas, ó mas bien en hastí- 
llas, rara vez esquinados indeterminadamente. 
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La hojosa fina consta de partes separadas granudas 
muy pequeñas; quarido desaparecen tiene la textura un 
aspeéio escamoso. 

Poco trasluciente en los bordes: la terrosa opaca. 

Desde poco semidura pasa á veces hasta blanda. 

■ QiwbrH ft iza : poco pesada; 2 r ,é'7Y ¿*?<3fsn^<~i>, 

Frotándola da un olor de orina como la Sal gema 
compaña. 

Aquí pertenece el que llaman Mármol negro de 
Brabante. 

Es muy común en las montañas calizas de capas^ 
y á veces son las suyas muy delgadas. 

Tiene 05 partes de cal según Kirwan. 

Quemándola da una buena cal perdiendo el olor, 
lo que prueba la volatilidad del principio fétido. 

MARGA. 
I. TERROSA. 

POR lo común gris amarillenta, y como pretendett^al- 
-g«K)$^btenca amarillenta-. - "-f '* 
Mate. 

Consta de partículas pulverulentas, á veces sueltas, 
á veces^edrfierentes; en este último caso no adquiere lus- 
tre con la raspadura. 

Desmoronadiza. 

Arida: algo áspera: ligerar ^ 
Se halla en algunas montañas calizas de capas, co- 
mo en Mansfeld , donde la llaman ceniza. 

Está compuesta de cal y alumina; por eso hace 
efervescencia con los ácidos. 

II. EXLURECIDA. 

GRIS amarillentá > y anulada , casualmente coo man- 
chas pardas y roxas. 
En masas; &h t*+yt? e^y<?c7zy ¿ ^¿h^k féj 
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Mate en la textura transversal, en la principal 
centellante por contener partículas extrañas. 

Su textura transversal compacta terrosa, que se 
acerca algo á veces á escamosa : la principal es mas ó 
ménos pizarreña. 

Sus fragmentos esquinados indeterminadamente y 
romos, o en rodajas. 

Opacan K^it^a^n /vv f¿í***¿¿x¡ <xapr a t'se&"*' 1 

Blanda, á veces muy blanda. 

Arida, aunque no tanto como la Creta. 

Pocofria: poco pesada. 

Está entre la Arcilla y la Piedra caliza, y pasa á 
una ó A otra; quando pasa á la última se vuelve algo tras- 
luciente en los bordes. 

Pertenece su formación á la de montanas de ca- 
pas calizas, y se encuentra sobre Carbón de piedra, 6 
sobre Betún marga. 

BETUN MARGA. 

NEgra agrisada, que se acerca á negra pardusca» 
En masas, con impresiones de pescados ó de he- 
lechos, lo qual es característico. 

Por dentro centellante, en sus rajas principales 
lustrosa, de lustre de cera. 

Su textura pizarreña plana , rara vez curva^yC?/ 

Sus fragmentas en rodajas. 

Opaca. 

En la raspadura lustrosa y algo mas parda; &J\ 
Blanda^Mgo dócil; ¿\>«; nS&*v*G) 
Algo árida: poco fría: poco pesadas ' 
Suena algo muchas veces; * e/t**** 
Pasan algunas á Betún pizarra. 
Quemándola se vuelve blanca agrisada. 
Sirve de matriz á minerales de Cobre en Mans- 
fblJ, donde forma una capa muy extendida que pasa ve- 
UO.antíLtnente por toda la Thuringia, y siempre descansa 
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sobre la Piedra arenisca que es la ínfima capa de aquellas 
montañas calizas tiene varios nombres por no ser de igual 
riqueza sus capas. La primera que está debaxo de la Mar- 
ga endurecida no contiene nada de metal, la segunda po- 
co, 3a tercera es la que se laborea y tiene minerales de 
Cobre sulfúreo, pavonado, mas comunmente amarillo, 
rara vez cayos de Cobre azul y verde. La cantidad de 
metal no es mas de dos ó tres libras por quintal ; pero los 
cobres negros que se sacan tienen por cada cien libras 
tres, quatro, seis y mas onzas de plata. Las impresiones 
están comunmente en la capa inferior: las de peces es- 
tán encorvadas y cubiertas superficialmente de mineral 
de Cobre amarillo.. so** (?J 

SULFATOS DE CAL. 
TESO. (*) 
A. COMPACTO L 

GRIS ceniciento claro ú obscuro: el primero se acerca 
al blanco agrisado, /y y el segundo al gris de h\imo*y(3j 
En masas. 

Por dentro poco centellante, casi mate. 
Su textura entre igual y escamosa, de escamas fi- 
nas. 

Sus fragmentos esquinados indeterminadamente y 

romos. 

Trasluciente en los bordes, ó del todo. 
Su raspadura blanca agrisada» 
Muy blando: dócil. 

Arido: poco frió: poco pesado; 2¿ st^r¿^í¿,J 
Consta, según Kirw an^ de 33 . parte s d e cal, 30 
de ácido sulfúrico y 38 de agua. 

Se halla en las montañas de capas de Thuringia y 



(*) De Gypsos. El Yeso puro calcinado con cuidado, y amasado con 
agua de goma da el Estuco c¿ue se pule bien, 



Mansfeld acompañando siempre á las demás especies, 
principalmetíte á la siguiente, 

B. HOJOSO, 
mi. COMUN. (*)/ 

TJLanco de nieve, amarillento , agrisado y roxizo; roxo 
JD encarnado, de ladrillo^de sangre, y aun de cerez a-; 
amarillo de cera ( ;gris amarillento, ceniciento, de humo , 
y negro agrisado; muy rara vez pardo castaño. Forman 
diferentes dibuxos en venas, cintas y manchas. 

En masas y diseminado, muy rara vez cristaliza- 
do en lentes cónicas, como el de Montmartre junto á 

Paris.^V^' *e¿fü¿¡Z¿±4y!M.¿h. c/^uy^^^f^x^éf^c y^'t^^rjjfcr&Jtzc, 

Interiormente pasa de lustroso á poco lustroso, 
con mas ó menos lustre de nácar.. 

Su textura comunmente hojosa algo curva de un. 
simple crucero; á veces estriada en estrellas. 

Sus fragmentos esquinados indeterminadamente y 

romos. 

Sus partes separadas granudas de todos ta maños,Oj 
Trasluciente. 

Muy blando: dócil: poco pesado: 2/z*&sep. Sse/f-- 
Es la especie mas común, y se halla en, todas las 
montañas de Yeso de Thuringia..^ ^y¿^^ ^I^^d{3) 

yi0t, SELENITA.. 

BLanca de nieve, agrisada y amarillenta, y de un ama- 
rillo melado que confina con el pardo cetrino. 
Eu masas, y muchas veces cristalizada. 
En prismas hexágonos con dos caras lisas y qua- 
tvp rayadas, y las dos aristas comprehendidas enii»e estas 
algo mas agudas, biselados en los extremos; las caras del 



(*)' Quando. recibe, buen, pulimento lo -llaman. Al abas tro. 
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bisel a miento puestas obliquamente sobre las caras latera- 
les lisas: á veces están truncadas las aristas agudas del 
bisela miento, y muchas veces también la esquina aguda. 

Suelen formarse cristales gemelos de dos prismas 
juntos, que se presentan apuntados con quatro caras en 
ángulos entra? tes en un extremo, y salientes en otro». 

También son las caras del bisela miento convexás 
cónica y esfe i amenté* en cuyo caso faltando el prisma 
resultan las lentes peife&as que se atraviesan de varios- 
modos, y á veces constituyen igualmente cristales geme- 
los, uniéndose clos en forma de flecha- 

Por fuera poco lustrosos ó centellantes. 

Por den.ro siempre resplandeciente,, por lo co- 
mún de lustre de nácar, que seacercaal.de vidrio y se- 
mimetálico. 

Su textura perfectamente hojosa, plana 4 ó> curvan 
la principal consta de un crucero de hojas perfcdo, la- 
transversal de dos imperfedos obliquos cortados pergen— 
dicularmente por el primero. 

Sus fragmentos romboydales con dos caras opues- 
tas espejadas, y las otras quatro rayadas y solo lustrosas*. 

Sin partes separadas ó con ellas granudas grandes*. 

Transparente, á veces solo- trasluciente,. 

Muy blanda: al ¿o dócil. 

Algo flexible sin elasticidad*. 

Poco pesada, 

Suena algo en hojas delgadas.. 

Se encuentra en montañastde capas formándolas á 
veces por sí sola; muy rara vez en vetas, como en Her- 
rengrund en Hungría, con minerales de Cobre amarillo 
y gris, y en Telschen en. Bohemia con Galena: á veces 
en cristales solitarios, especialmente- en. los bancos de 
Betún madera.. 

Su composición, según Eergman, es de 32 á 34. 
partes-de cal,. 44 á 46 de ^udo sulfúrico, y 26.de agua, 
de. cristalización. 

¿challan. en Austria, en Hungría y. en.Moxitrnar— 



tre los cristales gemelos, y eu Hungría también ¡rnsiras 
hoágonos muy prolongados y aplastados á un mismo 
tiempo, en muy bellos grupos, y lo mismo en Gr.aoa- 
xuato. 

c. FIBROSO ,r. 

CGmunmente blanco de nieve , rcxizo , amarillento y 
agrisado, y no pocas veces gris cemcien téy \ a m a vi lio 
de cera, y roxo encarnado^ 1 pero no son tan vivos este s 
colores como en el hojoso: muchas veces está un pedazo 
matizado en cintas. 

• En masas» /«. ¿¿ StA^™?/ *f>*t*£ u&jíj) 

Por dentro poco lustroso, de lustre de nácar -jr 

Su textura comunmente en fibras muy finas, siem- 
pre paralelas, curvas ó reétas: á veces pasa á la estriada 
de estrías angostas. 

Una variedad muy rara tiene la textura longitudi- 
nal fibrosa r y la transversal hojosa, de suerte que las ho- 
jas cortan las fibras casi perpendicularmente: esta es se- 
mitransparente. 

Sus fragmentos en bastillas largas. 

Comunmente trasluciente. ' <o 

Muy blando: poco pesado; //¿^ 

Casi siempre acompaña á los precedentes, muchas 
veces en capas muy su t Ü CT. -/^7 



FOSFATOS DE CAL. 



APATITA (*) 

Lanca amarillenta ( f ; de amarillo de isabel baxo; y de 
un color medio entre roxo encarnado y pardusco: 



(*) De Aptift engaño, porque hasta que se analizó la hojosa, la pri- 
mera que se descubrió, unos Mineralogistas -la tuvieron por Espato íluor, 
¿otros por Agua marina, y otros por otras substancias \ aquí fué donda tro- 
pezaron todos. 
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matizada de estos colores en manchas. En las rajas es su- 
perficialmente de pardo cetrino y de hígado, y aun de 
negro pardusco. 

En masas. 

Por dentro mtof*¿e¿* //<*^y *<"»™*j(V 
Su textura compaéla y desigual, de grano peque- 
ño y fino, que se acerca á igual: > ^ 01 eterno e?) 

Sus fragmento» esquinados indeterminadamente y 
algo agudos. 

Consta de partes separadas granudas, medianas y 
pequeñas: pero muy incorporadas*. %x*X3) 
Opaca, : /^^r^t/^f^/^rz ^^, 

Blanda : poco agria: poco pesada, 
A veces con c*y>as de Quarzo blanco agrisado. 
Proust encontró el primero que era Fosfato calizo^ 
Se halla en Estremadura junto á Truxillo forman*- 
do, segun.se dice, capas- enteras* 

L HOJOSA 

SUS colores mas comunes son verde espárrago y puer- 
ro claro, que se acerca á aceytuna r pistacho, esme- 
ralda, cardenillo y verde montaña; rara vez gris verde- 
sa y de perla; mas- rara vez roxa de jacinto, y de un co- 
lor medio entre encarnadlo y rosado; parda de clavo; es- 
pecialmente de azul violado,, á veces de un azul medio 
entre celeste y de -Prusia; blanca amarillenta, y también 
amarilla de topacio claro. Suelen estár juntos en un pe- 
dazo dos de estos colores, que siempre son claros y baxos* 
Hasta- ahora solo se ha hallada cristalizada en 
prismas hexágonos equiángulos cortos-,, mas ó ménor 
truncados en las aristas laterales y terminales, y en las 
esquinas; también con la» arijsta^blsm^sv y apuntados 
con tres caras obtusamente; unos parecen redondos por 
las rayas de las caras laterales; otros son tan cortos que 
parecen tablas hexágonas; Por lo común [son* ^ peq^íéno^ 
■ y muy goquüíiec , rara vez. tu y diana» . ~ry¿+*J&. 



Pocas veces se hallan solitarios embutid o s . m a $ 
comunmente agrupados unos sobre otros, ó atravesados 
desordenadamente. 

Los prismas están poco rayados en las caras late- 
rales, y en los truncamientos de las aristas laterales; las 
demás caras son lisas. 

Exteriormente lustrosos, y aun muchas veces res- 
plandecientes. 

Por dentro siempre lustrosa, que en la textura 
transversal se acerca á resplandeciente, y en general de 
lustre medio entre cera y diamante. 

Su textura transversal, esto es, la paralela á las 
caras terminales hojosa plana, sin embargo no del todo 
perfe&a y espejada ('pero á lo largo y en otras direccio- 
nes A «é¿ctesiguai de grano pequeño: á VüQOs/ concoydea im- 
pérfefía. 

Sus fragmentos esquinados indeterminadamente y 
algo agudos* -v^Us^ ^,^v/. ^/ />y ,vy^/<>w/ ¿v^/^.^y^?; 

Comunmente semitransparente, unas veces pasa á 
confundirse con transparente y otras con trasluciente. 

Semidura algún tanto menos que el Espato fíuorX'S) 

Agria: poco fiia: pjv:o pesada; 

En Saxonia y Bohemia la acompañan Espato flúor, 
Litomarga, Esteatita, Quarzo, mineral de Estaño, Pirita 
arsénica!, y aunque muy rara vez Molibdena y Topacio. 
Parece se encueutra también en Sombrerete. 

Se Pedriza bastante con el frotamiento. Echada 
en polvo sobre las brasas despide una luz fosfórica de un 
verde hierba claro hermoso, cuya propiedad es común á 
la anterior. 

Según Klapproth tiene 55 partes de cal y 45 de 
ácido fosfórico. 

En Aragón se hallan cristales prismáticos hexá- 
gonos, embutidos en Yeso roxo de sangre, que son ua fó - 
sil medio entre al Eopato caliao y la Apatita. 
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VOLFRATOS DE CAL. 

/ Tl/NGSTENA Ó PlEDKA PESADA DE LOS SüECOS. 

T>Lanca agrisacía y amarillenta, que pasa á pardo ce ■ 

¿zZrttwíf) En masas, diseminada^ cristalizada. 

En dobles pirámides quadrangulares algo agudas 
y oblicuángulas, con las esquinas de la base común bise- 
ladas^ los biselamientos sobre las cara.» opué3tft& *^/¿^ ¿&&<z¿&>, 
áudi) La superficie de las A crisfáles comunmente encos- 
trada» c& y-tW&et'yy /2*¿f7&r+2*i&f TWstfCW¿?<<l(y) 

Por dentro lustrosa, que pasa á resplandeciente y 
á poco lustrosa; de lustre entre cera y diamante. 

Su textura hojosa, no del todo perfecta, y según 
parece con^ acxtiple crucerrede hojas; e^^te ¿* J&t*^ <¿&) 
Sus fragmentos esquinados indeterminadamente y 
^cromos; y ¿* ¿> l^^?^d*¿¿f. 

En masas, consta de partes separadas granudas 
grandes, medianas ó pequeñas, con las caras de separa- 
ción rayadas y lustrosas: r¿f« -is&z rif/fr^-fr/ 
Trasluciente, que á veces se acerca á semitrans- 
parente. <£lW¿á it^T^ ¿prhzSho. 

Q<?&> -Bia-ftéa: agria: quebradiza: muy pesada^^^^*<^ 
Giea-parte^^mianeft-^^lrde á^a^efe^yeo^y^ 
-g 6| d e cal - . 

Aquí fué donde encontró primero Scheel este áci- 
do metálico; pero luego lo hallaron en el Vólfran los Se- 
ñores Elhuyares, y lo llamaron ácido volfráyco por ser 
mucho mas común este fósil y mas conocido. 

En Schlackenwalde y Zinwalde en Bohemia en 
compañía de mineral de Estaño, y así pasaba en otro 
tiempo por Estaño blanco. 
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BORATOS DE ^ 

m^mn^mm. (*) 

Falsamente Quarzo cúbico be algunos. 

GRIS de humo, y verdoso, y blanco verdoso, &) 
Hasta ahora solo en cristales embutidos en Yeso fi) 
que son cubos con las aristas muy truncadas, y masa 
ménos truncadas alternativamente todas las esquinas, 6 
solo las alternas, lo que produce diferencias en el numera 
de caras de los sólidos que resultan y en sus figuras. Ra- 
ra vez son las caras del truncamiento de las aristas ma- 
yores qué las laterales, 6 al contrario tan pequeñas que 
apénas se pueden distinguir. 

Por lo común son pequeños, muy rara vez. se acer- 
can á medianos. 

Su superficie lisa ó áspera, en este caso mate, en 
aquel lustrosa, y aun resplandeciente, de lustre casi de 
diamante. 

Por dentro lustroso de 4» lustre quo se acerca - al 
d@ cora » ¿fe ^¿1^4*53 

Su textura compaña- en eoncoydes pequeñas y 
muy planas, - eJauc*- & ¿tet<i^#>c¿ ^ >* >^o / 3 vr/t^ 

Sus fragmentos esquinados indeterminadamente y 
agudos» 

Semitransparente, rara vez transparente, á veces- 
fuertemente trasluciente. 

Semidura ? agria : quebradiza : poco pesadá^¿/^^/ 
Es eléctrico por calor sin frotamiento, pero no- 
como la Turmalina en la dirección de un exe solamente* 
sino en la de los quatro exes que pasan por cada dos án- 
gulos opuestos del cubo;, siendo en un extremo positiva 



(*) Eoeiorto qu-j ustá aqní e ombinu do el acido borác ice* con- í a magn e- 
sia y la cal: pero siendo su Anidad con esta mayor, parece bastante ~d4s— 
ilativo el nombre Bor :/o calizo , y mas no pudiendo. eonfuiidkse Gon -otfO^ 



la eleflrícidad, y en otro negativa. El Atate Kauy ob- 
servó ademas en sus cristales que solo estaban truncados 
en las esquinas alternas, y que la truncada era positiva, 
y la entera negativa; pero en les que Westrumb ha des- 
crito, y en los que yo poseo con todas las esquinas trun- 
cadas, son alternativamente positivas y negativas, y así 
no merece este Chímico que se le contradiga en quanto 
al truncamiento. 

Se compone, según la escrupulosa análisis de Wes- 
trumb, de 67 á 68 partes de ácido borácico, io£ á 11 
de cal, 13-3- á 13 \ de magnesia, 1 de alumina, 1 á 2 de 
siliza, \ á 1 decayó de hierro. 

Solo en Luneburgo. 

FLUATOS DE CAL. 
FLUOR. 
I. TERROSO. 

B Lance verdoso. 
Poco centellante. 

Consta de partículas pulverulentas groseras* 
Tizna poco. 

Es árido y algo penetrante. 
El mas pesado después del Sulfato de barita ter- 
roso. 

Se halla en Hungría en Marmorosz á 10 toesas de 
profundidad entre dos laxas de Quarzo. 

Sobre asquas da una luz azulada como todos los 
Flúores. 

//. COMPACTO. 

Principalmente blanco verdoso y agrisado de diferen- 
tes grados, que azulea con fitqüenciaí / r^A^ 
En masas. 

Poco centellante, r^-'^^^s. 



(*4°v) 

Su textura igual, que se acerca á concoydea y' á 
escamosa fina. 

Sus fragmentos esquinados indeterminadamente y 
agudos: las escamas se han de mirar como fragmentos. 
Jí/at * Fuert e mente trasluciente , y en lo d e má s coavi e- 

fle- eon e l Espato fl u- or . .••-/ % /^¿ü^ ^ /^t^of/; 

Se halla en Strahlsberg en el Hartze acompañan- 
do al hojoso. 

///. HOJOSO. 

Espato flúor. 

"OLanco agrisado y verdoso; gris de humo y de perla; 
JE5 azul violado de todos grados, que pasa en efecto á 
negro azulado; fffi&te Prusia, de ultramar y celeste; 
verde cardenillo montaña , esmeralda, hierba, aceytima 
y espárrago: amarillo de cera^^riielado de diferentes 
graoos, que pasa a pardo cetrino; roxo baxo entre en- 
carnado y rosado. Comunmente está un pedazo matiza- 
do de estos colores. Algunos como el verde y azul son 
tan delicados que ss pierden al Sol y en ios quartos ca- 
lientes. 

En masas, diseminado., y cristalizado por lo co- 
mún en cubos perfe&os, 6 con las aristas ó las esquinas 
truncadas, ó entrambas juntas; también con las aristas 
biseladas, y las caras laterales esfér ico-concavas, y aun 
con las esquinas apuntadas con tres ó seis caras, cuyo 
apuntamiento es tan grande á veces que casi desapare- 
cen las caras laterales. 

Creciendo el truncamiento de las esquinas se con- 
vierten los cubos en dobles pirámides quadrangulares, y 
estas son perfectas, ó con las aristas y esquinas trunca- 
das. 

También cristaliza en una especie de prismas he- 
xágonos apuntados obtusamente con tres caras como el 
Granate. 
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Los cubos especialmente varían desde muy gran- 
des hasta pequeños. 

Su superficie encostrada ó lisa y resplandeciente. 

Por dentro desde resplandeciente hasta poco lus- 
troso, de lustre de vidrio. 

Su textura perfectamente hojosa, por lo común 
plana, á veces curva: tiene quádriple crucero de hojas 
paralelo á las diagonales de los quadrados del cubo. 

Sus fragmentos piramidales triangulares perfefíos, 
ó con las esquinas poco truncadas, ó verdaderos oótae- 
dros. (*) 



(*) Muchos notarán que no hago uso de la Cristalografía de Komé de" 
T Isle, ni de la teórica del Abate Kauy que es su complemento} pero aho- 
ra se verá la razón. 

Todos ios cristales de textura hojosa presentan en su interior ca- 
ras lisas y lustrosas, que indican las junturas naturales de las hojas que los 
componen. Dividiendo mecánicamente todos los de una misma especie en 
la dirección de sus junturas pueden reducirse á un solido inscripto que sir- 
ve de núcleo al cristal, y cuya figura es invariable. Y así en el cubo del 
Espato flúor se llegará al núcleo que es un o&aedro regular, truncando las 
ocho esquinas, y en la Galena el otlaedro dará un núcleo cúbico truncan- 
do las seis esquinas paralelam inte á Jas aristas opuestas. 

A estos núcleos llama el Abate íiauy formas primitivas, y se- 
cundarias á les cristales que de ellas resultan. Si los núcleos y la materia 
que los envuelve se pueden dividir con cortes paralelos á las caras de la for- 
ma primitiva, como las que resulten serán lisas y lustrosas, servirán para 
determinar la fignra délas moléculas integrantes, por entre cuyas caras pa- 
san los cortes. Quando el riíideo fuere rcmbcydal, y no admitiese ñ as 1 
divisiones que las que se hagan en la dirección de sus caras, serán las mo- 
léculas semejantes al núcleo: en otres casos es muy diversa su fpurta. El 
mérito pues del Autor (que es sin duda muy grande) es:á en haber des- 
cubierto que todos los poliedros circunscriptos al núcleo se componen de 
láminas que disminuyen por ia substracción de una ó mas filas de molé- 
culas integrantes, y en habsr determinado por la teórica el numero de las 
íks y la forma del cristal secundario. 

Supongamos un cubo compuesto de otros muy pequeños, y sobre 
cada cara una pirámide quadrangular formada por láminas quadradas des- 
iguales puestas unas sobre otras en disminución desde la base hasta el vér- 
tice. Imagínese también que cada lámina sea un conjunto de pequeros cu- 
bos iguales á los que forman el núcleo, y que la superior tenga siempre 
una fila de cubitos menos que la que está inmediatamente debaxo de ella. 
Ya se ve que las caras de las pirámides no serán planos continuos , sino que 



Sus partes separadas, tanto granudas como en 
barras, y estas freqiientemente coreadas por oirás restá- 
ceas planas, ó curvas y gruesas, por lo común de varios 
colores. 

Desde transparente hasta trasluciente en los bor- 
des, corno el violado obscuro; no tiene mas cue uua re- 
fracción, 



formarán ángulos entrantes y salientes , como las gradas de una escalera 5 
solo -imaginando los cubos pequeñísimos parecerán lisas. Supuesto esto, sien- 
do seis las pirámides, tendría veinte y quatro caras triangulares el poliedro 
circunscripto al cubo, sino estuvieran de nivel cada des caras contiguas , de 
suerte que solo constará su superficie de doce rombos iguales y semejan- 
tes. 

Si en lugar de perder cada lámina una fila de moléculas perdiera 
dos, las pirámides sobrepuestas serian mas baxas, no estarían cada dos ca- 
ras adyacentes en un mismo plano, y el solido secundario estaría termina- 
do por veinte y quatro triángulos isósceles, todos inclinados entre sí. 

Hasta aquí se concebían las láminas compuestas de cubitos que se 
tocaban por sus caras: si suponemos que se tocan solo por sus aristas, y que 
se disminuyen las filas paralelamente á las diagonales de las láminas} sien- 
do el núcleo cúbico y la diminución de una sola fila , resultará un octae- 
dro, y los centros de sus caras estarán situados en los ángulos sólidos del 
núcleo, como sucede en la Galena. Por estas y otras diminuciones se expli- 
can las varias formas de cristales de una misma especie. 

Pero á veces es la forma del núcleo diversa de la figura de las 
moléculas, como en el Granate y el Chorlo, en que el sólido romboydal, 
que se obtiene por la primera división del cristal, se puede subdividir con 
tres nuevos cortes hechos en las pequeñas diagonales de las caras opuestas 
en seis tetraedros que representen las moléculas integrantes. 

Siendo esto asi, el Abate Hauy ha encontrado seis formas primi- 
tivas ó núcleos diferentes , paralelepipédeos , dodecaedros romboydales y 
triangulares isósceles, octaedros, tetraedros y prismáticos hexágonos, y 
tres figuras de moléculas la paralelepipédea, la tetraedra y la prismática 
triangular. 

Toda esta digresión era necesaria para hacerse cargo de mis ob- 
jeciones. 

La primera es, que cortando un núcleo octaedro de Espato flúor 
por medio desús aristas y paralelamente á sus caras, resultan seis octae- 
dros parciales, cuyos vértices se confunden con las esquinas del total, y 
ocho tetraedros que tenían su vértice en el centro ¿el total , y sus bases 
formaban parte de las caras del mismo; continuando la operación, cada oc- 
taedro se dividirá como el primero, y cada tetraedro en ctros quatro y un 
octaedro. ¿Qual de estas dos formas es la de las moléculas? Si se admite la 
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Semiduro en sumo grado. 
Agrio: muy quebradizo. 

Se acerca á pesado: el violado lo es mas que to- 
dos. 

El azul celeste es mas fosfórico que los demás 
puesto sobre las asquas. 

Consta, según Kirwan, de 57 partes de cal, 16 de 



oétaedra, quedarán vados tetraedros, y admitiendo, tomo él hace la te- 
traedro, quedarán huecos octaedros j si se extiende la observación á otros 
fósiles, y se toman de las moléculas mixtas las tetraedros, caso que siem- 
pre las haya, resultarán huecos que serán á veces muy irregulares, de suer- 
te que han de ser similares las moléculas, á costa de suponer los cristales, 
para decirlo así, hechos una criba , lo que no se observa en la naturaleza* 

La simplificación que propone de su teórica generalizándola para 
todos los núcleos me parece mas difícil que una teórica, particular para al- 
gunos, y así para explicar los poliedros secundarios del Espato flúor consi- 
dera dos tetraedros aplicados por sus bases á dos caras opuestas de un oc- 
taedro, lo que forma moléculas romboydales, que sobrepuestas sobre un 
núcleo romboydal déla misma forma , y disminuyendo por substracciones 
simples y regulares, formen el cristal. Conque tenemos para explicar uno so- 
lo tres figuras de moléculas. 

La división del Autor solo es fácil en los fósiles hojosos} en los 
que se resistan por su textura concoyJea , ¡desigual &c. será menester aten- 
der á la dirección de las rayas con que están surcadas las caras de teis for- 
mas secundarías } pero los cristales sueltos pierden sus rayas por el frota- 
miento, y todos saben que unes cubos y dodecaedros de Pirita sulfúrea , 
por exemplo, tienen las caras lisas, y en o:ros están rayadas alternativa- 
mente. 

En nrr, esta análisis tan delicada no se compone con haber de 
buscar nuestros caracteres fácil y prontamente en los fósii-es sin descompo- 
nerlos, pues el fin de Ja descripción es darlos á conocer tales quales la natu- 
raleza los presenta, independientemente de qualquier teórica sobre su for- 
ir.í cion: después de conocidos, entonces sí es útil para completar nuestras 
nociones. 

También hay aquí una confusión entre las formas prímit iva s del 
Abate Hauy, y las fundamentales de Werner: las del primero ya h- mos 
visto lo que son , y que una misma forma es primitiva en un caso, y se- 
cundaria en otro.. Las fundamentales no son mas que términos de com;.ara- 
cion, que es menester multiplicar á veces en una misma especie, para redu- 
cir á eilos las diversas cristalizaciones, Son algunas figuras sencillas que.se 
pueden reconocer sin alterar el cristal en medio de las modificaciones con 
que se nos presentan, y cuyas transiciones de una á otra observamos elec- 
tivamente. Y así aunque la lente parezca á veces un cristal regular deiü- 
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ácido fluórico, y ^ de agua de cristalización. Esta es 
causa de que chisporrotee al fuego como el calizo. 

Abunda en Saxonia y en Inglaterra, donde se ha- 
cen de él vasos y oíros adornos, y se encuentra en Gua- 
daicázar y Zimapan. 

El Espato íltior se usa en las fundiciones de los 
minerales como fundente, de donde ha tomado el nom- 
bre; también en los ensayos del hierro. No pierde su áci- 
do al fuego, y así n > tiene el inconveniente de la Caliza, 
que aunque facilita lá fusión de los que tienen otras tier- 
ras por matriz, también influye chímica mente, pues sino 
se queman bien los minerales forma un azufre de cal, que 
disolviendo las partículas metálicas hace que se vitrifi- 
quen y se pierdan mezcladas con las escorias, 

IL FAMILIA. BARITA (*) 

CARBON ATOS DE BARITA, 
WITERINGA, 

DE un gris amarillento baxo que pasa á blanco agri- 
sado, *+>i<*r^/ó*¿&> ^ ¿¿jm¿ ¿•/¿u&áx^ 

En masas 1 / y según parece cristalizada como el 
Cristal de roca, en prismas hexágonos medianos apunta- 
dos con seis caras puestas sobre las laterales, á veces 
con las aristas comprehendidas entre las caras del apunta- 
miento y las laterales fuertemente redondeadas; también 
en dobles pirámides hexágonas, medianas y pequeñas,^ 

guiado, que será quando forme la transición á la dcble pirámide triangular 
obtusa: ¡si es tan común en los fósiles en estado perfecto, tan característi- 
ca en algunos, y si no se puede reducir, como la que tiene %ura de silla in- 
glesa, á ningún otro cristal, dexará de llamarse fundameátaj por no ser un 
cuerpo regular geométrico? Me parece que sería violentar demasiado la 
naturaleza. Por esto tampoco usamos del Goniómetro útilísimo para la teó- 
rica de la estructura de los cristales, pero nada necesario para su descrip- 
ción. 

(*) De Barys pesado, por ser en efecto la mas pesada de todas las tier- 
ras. 
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La superficie de los cristales lisa, sin embargo á 
veces con una película áspera como si se descompusiesen. 

Interiormente lustrosa en la textura principal, y 
en la transversal poco lustrosa, de lustre de cera. 

La textura principal hojosa en florones, rayada 
angostamente, pasa á estriada: la transversal desigual de 
grano fino, y en parte en escamas finas. 

Sus fragmentos esquinados indeterminadamente 
casi cuneyformes. t ^J>^c^^^<y^^ -/^<^£~{f) 

Sus partes separadas también en barras gruesas 
cuneyformes que están muy incorporadas, 

- Por lo común semitrans parente». - £^</Wt**w^ fr; 

Blanda, que confina con semidura, ¿>/¿¿?>^¿° c<u¿e**> 

Agria : quebradiza: árida. 

Pesada A , €f«e pasa— é-poco p e cada^ ^*^ <¿¡j 'Z**? 0*) 

En fragm entos d elgados suena al go . 

Contiene, según Kirwan, 78 partes de barita, 20 
de ácido carbónico y 2 de agua, en lugar que la artifi- 
cial consta de 65 de barita, 7 de ácido y 28 de agua, 
por lo que tiene menor gravedad específica. 

Fué descubierta por el Do&or Wííhering en Ais- 
ton -mcor en Cumberland. — ^¿ . :*<¿*'*- L ¿* 

SULFATOS DE BARITA. 

I. TERROSO. 

7T|Lanco amarillento y roxizo. 

J3 Poco centellante^ ¿**<*/ ^^zx^ 

Sus partículas pulverulentas groseras, las mas ve- 
ces adh e r e ntco, muj^ rara vea s ueltas, uf/fS&e ¿^^¿^¿^^y- 

Árido, y -mílí áspero que gl . Fluor terroso » 

Poco pesado, que se acerca á pesado. 

Se halla en Freyberg y en algunas minas de plo- 
mo de las provincias de Darby y Stáfford en Inglaterra, 
llenando las oquedades de los grupos del Espato pesado. 
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II. COMPACTO. 
(Latico amarillento solamente, aunqu e de varioj gra - 

En masas y coa impresiones, mas rara vez glo- 
boso y arriñonado: los dos últimos tienen la superficie 
áspera ó encostrada. 

Por dentro ceníellante^^*^*^ ^^^í^o C¿) 
Su textura^ g^Tipaéla terrosa gr é Scra .^^<^^ 
Sus fragmentos esquinados indeterminadamente y 

romos. 

jst^-jfrtn^ Parece Gonnta de partes separadas granudas e x 
-fc fcma monto pequeñas; oin e mba r g o s e ac e rcan á v e ce s á 
tC3táccao - curva o< - ¥&ce&9 ^ ? a* tz*^6ne»~ ^> ~ c-*v 

Blando*, que pasa á muy .blando. 
Poco agrio : quebradizo: pesarlo, * ^T^SkyCrj 
En Freyberg en la mina de Isaak, y en las de plo- 
mo de los Condados de Darby y Stafford en Inglaterra. 

• -^^^¿v^ é¿*7&Z£&2hñe>. 

III. GRANUDO. 

Lanco de leche baxo, que confina con el de nieve y 
agrisado, ?v/¿*^> v <¿ 

En masas. 

Por dentro poco lustroso^ > 

Su textura hojosa,^^ ^ ^^^^ 

Sus fragmentos esquinados indeterminadamente y 

romos. 

Sus partes separadas granudas pequeñas ó muy 
pequeñas, y muy mcqrporadas/-^^-^ ^4 * ^^(^j 

Trasluciente^t¿ft4e: pesado; A, 2>W s¿¿?z^^ (?J 
Pasa por el granudo mediano al testáceo plano. 
Tiene alguna semejanza con la Caliza granuda: 
pero lo distinguen lo bastante su menor lustre, su. blan- 
dura y su mucho mayor peso., 
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Se halla en laxas, por lo que parece mas antiguo. 
Verosímilmente el Sulfato de barita es en general de re- 
ciente formación. Se encuentra tanto en las montañas 
primitivas como en las de capas, con especialidad en ve- 
tas. 

Yo lo encontré en Péggau en Stíria, y después 
se ha hallado también en la Suiza. 

IV. testAceo curvo. 



Espato pesado. 

B Lauco agrisado, amarillento y roxizo; roxo encarna- 
do, de sangre, rara vez pardusco, y gris de perla y 
de humo. En un mismo pedazo alternan muchas veces es- 
tos colores en cintas, siguiendo la dirección de las partes 

separadas. ¿¿frso&aS 

En masas, lo mas común arrifionado y A glo p ooo; 
siempre con superficie encostrada compuesta de peque- 
ñas tablas, ó mas bien de lentes, y^<^/ ¿¿Z¿¿?z^ y A^^^¿^; 

Por dentro lustroso ó poco lustroso, de lustre de 
-cesa , que se acerca al de nácar . 

Su textura entre hojosa en florones y escamos^y 
pasa de la una á la otra: & 

Sus fragmentos esquinados indeterminadamente y 

romos. 

Sus partes separados testáceas gruesas, encorva- 
das en forma arriñonada en la dirección de la superficie^^y 
Trasluciente, que se acerca á trasluciente en los 

bordes. 

Blando: poco agrio : quebradizo: pesado/ *4t?3je (¿O 
Se hallaPTreqüentemente con Pirita sulfúrea ra- 
diante 6 ^ se acerca miabas veces á las demás especies. 

Aquí pertenece el que se halla en el parage de los 
azulaques (*) á ocho leguas al Sur de Zaquálpan, que por 



(*) Aquí llaman así al cayo de Cobre azul estriado. 
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el mil olor que da frotándolo se puede llamar Piedra he- 
pática. La que yo había vista hasta ahora era Piedra fé- 
tida m • :i i Ja coa Yeso¿ pero este Espito ni después de 
que riada hádé efervescencia: solo se vtiélVe blanco agri- 
sado y pierde su fetidez. Por pasar del gris de humo 
al negro agrisado, y ser entonces opaco con partes separa- 
das granudas pequeñas, no merece constituir sino á lo 
mas una especie subalterna. Tiene á veces mineral de 
Cobre gris diseminado en partes pequeñas. 

V. TESTÁCEO plano. 
Espato, pesado.. 

EN masas, casi siempre blanco, á e nieve, verdoso , 
t amarillento y roxizo, y roxo encarnado baxo^'en 
cristales también amarillo de cera y m e lado ,, y verde 
a¿¿¿¿&>^ aceytuna; los colores de los cristales nunca son vivos. 

En masasV 5 1mas también freqüenternente cristali- 
zado. 

Sus cristales son el prisma quadrangular obliquán- 
gulo, biselado agudamente en los extremos,, las caras del 
biselamiento, puestas sobre las aristas laterales agudas. 
Aproximándose los dos biselamientos, resulta una espe- 
cie de oéiacdro ó doble pirámide quadrangular. 

Á veces están truncadas las esquinas del bisela- 
rniento, que con esto se convierte en apuntamiento de 
quatro caras puestas sobre las aristas laterales, en. ocasio- 
nes con la esquina del vértice también truncada. 

Quando crece este truncamiento y se acorta el 
prisma, resulta la tabla obliquángula quadrangular que 
suele tener las aristas terminales obtusas fuertemente 
biselada**, y la arista del bisel biselada interrumpidamen- 
te dos veces. 

Estando también truncadas las aristas terminales 
obtusas de la tabla quadrangular, se tiene la hexág.ona 
qpe.se: distingue de. la tabla hexágoaa del Espato calizo* 
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en que esta es equiángula, y aquella tiene dos ángulos 

agudos.. 

Con el truncamiento de las aristas laterales obtu- 
sas del prisma anterior se obtiene el prisma hexágono- 
apüntaifo coa quatro caras: creciendo el truncamiento 
resulta li tabla rééfcánguía quadranguiar con las caras ter- 
minales biseladas, y las esquinas del biselamiento trun- 
cadas: si crecen estos truncamientos, resulta la tabla oc- 

tágpna. ^//^^^^^"^ .'¿r'&Ws 0^r^f/J 

Los grupos de estos cristales son muy quebradizos.. 
Su superficie las mas veces lisa, en algunos encos- 
trada ó áspera; la de los primeros resplandeciente, la da 
los segundos tus: rosilla de los últimos centellante ó tam- 
bién mate. 

Por dentro resplandeciente ó lustroso r de un lus- 
tre medio entre nácar y «wai^ 1 ^^ 

Su textura perfectamente hojosa, pero adquiere 
comunmente con las partes separadas testáceasun aspec- 
to estriado: tiene triple crucero de hojas,, dos menos oblir 
quos que en la Selenita, cortados perpendicufarmente: 
por el tercero, de donde provienen fragmentos romboy- 
dales que se acercan á cúbicos:. en general no son. tan. vi- 
sibles como los de Espato calizo.. 

Sus partes separadas testáceas planas que varían 1 
desde gruesas hasta nuy delgadas; muy rara vez algo.' 
curvas: muchas veces también euneyfoimes 3 ó granudas, 
grandes y pequeñas abrazando las testáceas.. 

En masas, por lo común fuertemente trasluciente 
y trasluciente: los cristales transparentes y semitranspa- 
rentes.. fu+Jr^V&O , 

Blando: poco agrio: algo fr?o t : pesado;.>^^^¿^ 

Bergman sacó de roo partes 84 de barita,. 13 de 
ácido sulfúrico y 3 de agua de cristalización.. También: 
chisporrotea al fuego..— flh***^*^*^*^*^ <W<7 

Lo hay en Sombrerete- 

Por ahora- su cuenta aquí el E'spntQ en harr<tsi H 




. prismas oblíqtulnguloo qiiadiungularc 



o hexá gonos -s-gn*- 

- pados en barran, ooq partos yt^p-i rauia" granudas, .y p& -* 
roco 1 tiene ■ moyo-i 1 afinidad con ol dn Rf^nrh- pr o n r m rl* 
-tie mpo se Ijab i á de separar como capéete aponte : te»- 



ñas 



- bicn - otro que toniond» pirfrsa osparada 
€9, mucho niQo blando y dcMJ.iinii:iadi¿^ - , pudiera sgpa» 
* ar3ü con el nombf e dcjmtnuxi t &ü. 



VL FIBROSO . 

B feautu üu luLhi, > azul de DwjLí b«xu 
porfefto. 
En manas . 

Por dontr u poefl lustroso, de lustre do nácar, que 
-s e acerca al do cera. 

Su textura "principal - en fibrao paralelaos la tra o s ■ 

~ &wj fragmeiiluA. en bastilla s. 

pi .i ¡i ¡i 

Q uebradizo j y en -lo ¿ temao concuerda con los 
prscod a ntoo. 

So halló primero , en Ppnsilvfmia , y tnmVon qo 
ase gura haberse encontrado on Pórfido un Hallo dü Sa 
xon ia 



VITLDE BOLONIA. 

POR lo común gris de humo, pero también cenicien- 
to amarillento,^ ¿>*^cr&o 
En pedazos esquinados romos algo redondeados, 
de superficie mate y desigual. 

Por dentro resplandeciente ó lustroso, de un lus- 
traque* se acerca bastante al de- diaman t e, ¿*r¿xj?> 

Su textura en una dirección fibrosa y en otra ho- 
josa ; esta de un oimplo crucero. c^^^f ¿A ^p^¿0 
Sus fragmentos en has tillas, m^^^^^^ ¿¿*ft 



vzr. 




3 ■ y^£*t*> ¿L^r**^-c?j^b&z<7 -&^t>e* 



Un) 



¿O) ' 




i i • I 





'*-*r- ^¿K*. 



g_ _ •> ^ ¿áv5s^S¿^_ 




Sus partes separadas granudas grandes y_ media- 
nas, tatú *¿®y éú barras, 1 J 

Trasluciente', q-w sfe aecroo á oomitran s paron - te . fej 

Blando: agrio: quebradizo: pesado>-í/¿^o y¿pr^<^($J 

Se baila en Bolonia en Marga.. 

Contiene 16 panes de siliza, 14,75 de alumina, 
6 de sulfato de cal, 62 de sulfato de barita, 0,25 de hier- 
ro y 2 d i agua. 

Se prepara calcinándolo para hacer el fósforo de 
Bolonia. Después de haber recibido en un sitio obscuro 
la eledricidad A una fuerte batería, se vuelve mas lumi- 
noso, que exponiéndolo solo á la luz. Quando está recien 
preparado, si se le echa agua destilada, se produce calor 
y un estrépito semejante al de un hierro caldeado que se 
mete también en agua. No se ha observado si hay des»- 
prendimiento de gas, niqual sea. (*) 

ESTRONCIANA. 

VErde espárrago y^olanca verdosa, y rir loar grados* 
intermedios »^ ^¿4^^ z*cz ¿¿n+u<?¿* ^^^r^á^ff^ 

■ En masaa y en cristales como agujas>*/ <jg? 

Interiormente lustrosa V^'de un. lustre medio entre- 
vidrio v nácar: .¿n 0k4*r&*z>-&sL2* 

Su textura^ perieccamente estriada; las estrías an- 
gostas ^divergentes en ramillete^fra^*^ 

Sus fragmentos cuneyformes^ / r^TÍ&x* 

Consta, según parece, de partes separadas en bar- 
ras dtlgada*. J t &p0&#**? <¿¿ ^^¿*Jzz/ 

Fuertemente trasluciente, que confina con semfc 
trasparente, ya/^+^s ¿o*t*fz*¿¿< ~?Z 7 ^^¿>i^*^7¿7 , . ¿fogé£^ 

(*) En la concentrados que hace en Hungría, en Saxonia- &c. de 
los minerales, separando por medio del agua las tierras de los metales, oca- 
siona el Sulfato de barita, por su peso, varias dificultades, que se vencen 
moliendo groseramente las harinas, usando de mucha agua, y dando á los 
planos, sobre los quales fluye la Íáií$á mayor inclinación: con es tor- 

io arrastra el agua con poca pérdida de las partículas metálicas que se que- 
dan sobre. los pianos.. 



Blanda : quebradiza/ t^s^rf^/ y^^^^t^J 
Poco pesada en sumo grado; O, se^^i^) 
Mojando un papel en la disolución de esta piedra 
en ácido nítrico arde con una llama roxa muy htrmosa, 
en lugár que la Withexinga la da blanca. Parece que urja 
de sus partes constitutivas es el sulfato de barita. 
Se halla en Strontian en Esc< cía. 



///. FAMILIA. ALUMINA. 
SULFATOS DE ALÜMINA. 
ALUMBRE NATIVO. 

BLanco agrisado, y amarillo pajizo y de azufre. 
En forma de harina, y en partes gruesas bulboso, 
nudoso y ampolloso. 

Su sabor astringente dulce. 

En la Piedra alumbre endurecida de Tolfa, en la 
terrosa y en la apizarrada. A esta se llama Manteca fósil, 
y su sabor está entre los de Alumbre y Caparrosa verde. 

El purificado es en las artes de las materias mas 
preciosas. Ademas de servir para asegurar los colores ex- 
tractivos ó xabonosos en los tintes, para las lacas, el pas- 
tel, el azul de Prusia &c. se usa también para blanquear 
la plata, y para el plateado de hoja del cobre en fiio. 

SAL CAPILAR. (*) 

BLanca ag-risadn. €£c¿&e^w<***2& co &J 

En cristales muy finos capilares, puestos unos so- 
bre otros formando masas,^ ^ ¿te¿^>*¿*¿;*> ¿¿^(¿.j 
Entro luotrosa y poco lustrosa, de lustre de seda,($y 

Ligera. 

Su sabor aatringonto -dulce . ^v/Zc& y? */u*^/¿rz&¿0 



(*) E& el Halotrichum de Scópoli de Ais sal , y Tbrix cabello. 



(/Sí) 
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(*5&) 

Algunos han sacado azogue, que sin duda lo con- 
tendría accidentalmente. 

Se halla en Hungría y en Italia: no se hace uso 
ninguno de ella. (*) < £ 3¡Fr?ri<xy£K /&? ^¿j^¿y dtPJ 

IV. MAGNESIA. 

SULFATOS DE MAGNESIA. 

SAL BE LA HIGUERA NATURAL. 

BLanca agrisada. 
Se encuentra en cabellos aun mas delgados que los 
de la Sal capilar en Serpentina, en forma de harina en la 
Piedra de afilar y en otras especies apizarradas, y tam- 
bién en copos. 

Su sabor mas amargo que el del Sulfato de nátron. 
Parece que es como el Sulfato de alumina un re- 
sultado de la combinación del af)M¿ayo de la atmosfera 
con el azufre de la Pirita diseminada en estas piedras que 
da el ácido sulfúrico, y las piedras suministran las bases 
de la magnesia y de la alumina que entran en su compo- 
sición. 



V. POTASA. 
NITRATOS DE POTASA. 
SALITRE MINERAL. 

BLanco agrisado. 
En forma como harinosa. 

(**) Estas y las siguientes, que eran las únicas que se contaban como 
sales hasta ahora , tienen en \ eneral poces caracléres exteriores. Su sabor es 
el principal. Fuera de esto sen blandas ó muy biandas, agrias, húmedas al 
ta£to, y ligeras. La Sal gema y las Caparrosas son las mas abundantes en 
la naturaleza : estas están mezcladas unas con otras. 



Su sabor salado fresco. 

Se halla entre las laxas de Piedra caliza en oque- 
dades: en Lima en las tierras que sirven de pastos, y que 
no producen mas que plantas gramíneas. Algunos gradúan 
que la tercera parte de las tierras de España es salitrosa. 
También se halla en Polonia, Ukrania, Crimea, y en 
Nápoles; y en este reyno, según dicen algunos, hasta en 
vetas , lo que dudo. 

Todos saben, que después de cristalizado varias 
veces se usa para hacer la pólvora; sin ser tan puro se 
emplea para el agua fuerte para el apartado; forma tam- 
bién con tártaro en diversas proporciones los fundentes 
reduéiivos de la docimasia, y sirve como el cendrado pa- 
ra afinar la plata fundiéndola con él varias veces, por 
su propiedad de cayar ó quemar los demás metales, ex- 
cepto esta y el oro. 

VL NÁTRON. 
CARBONATOS DE NÁTRON. 
alkali MINERAL NATIVO. 



Tequezquite. 

"OLsnco agrisado, á veces amarillento por estar mez- 
JD ciado con otras substancias. 

Su forma entre harinosa y en cepos. 
Su sabor es de lexía; ¿* <&jf?< 
Se halla mezclado con la tierra vegetal en Hun- 
gría,, en Rusia, y en esta América. Lo usan aquí para ha- 
cer xabon y vidrio: es muy útil en las fundiciones te- 
niendo la precaución de quemar bien los minerales, para 
que no se forme un azufre alkalino, que sería muy perju- 
dicial; y sobre todo en la fundición de los que abundan 
de plata córnea, que se descompone prontamente , cui- 
dando de que la carbonilla de los hornos resista bien á la 
a.ccion de la materia fundida que es muy fluida. 
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SULFATOS DE NÁTRON, 

SAL BE GLAUBERO NATURAL. 

IJLanca agrisada. 
5 En grandes y hermosos cristales prismáticos hexá- 
gonos, con las caras rayadas , biselados en los extremos: 
al ayre florecen y se convierten en polvo, perdiendo su 
agua de cristalización. 

Es amarga y muy poco fusible; 
Born dice que se halla en las excavaciones aban- 
donadas de las salinas de la Austria alta, cuyo fenómeno 
es difícil de explicar, porque aunque abunda el Sulfato 
de cal ó Yeso en las salinas junto con el Muriato de na- 
trón , no permutan sus bases. 

Los habitantes del Valláis en la Suiza recogen mu- 
cho tiempo hace este Sulfato en los Alpes: también lo 
ha encontrado Brownwiq en las minas de carbón de In- 
glaterra. 

MURIATOS DE NÁTRON. 
MURIATO. 
I. HOJOSO 

Sal Gema. Sal de piedra. 

Lanco agrisado; gris amarillento, de humo, de perla, 
á veces ceniciento claro; rara vez azul de Prusia, 
de ultramar y violado; muchas veces roxo de sangre, 
encarnado y de ladrillo: el color azul forma manchas. 

Por lo común en masas, rara vez cristalizado en 
cubos medianos ó pequeños de superficie lisa y lustrosa. 

Por dentro resplandeciente ó lustroso, de lustre 
de vidrio, que se acerca al de cera. 




Su textura casi siempre hojosa plana, de triple 
crucero de hojas re¿tángulo, de donde provienen los frag- 
mentos cúbicos. 

En masas tiene partes separadas granudas grandes, 
medianas ó pequeñas. ^ ¿á:Jem^^ Ai**r¿y. 

Rara vez transparente-, mas bi>n trasluciente. 

Blando: poco agrio: quebradizo. 

Húmedo, casi untuoso al taclo. 

Poco pesado;^* ^ ^^^/^ ty*?? 

Su sabor salado dulce. 

Chisporrotea al fuego tanto mas qunnto mayores 
son sus fragmentos ó cristales : efe&o producido por el 
agua de cristalización. 

En Cardona en Cataluña, en Gallizia, Polonia, 
Silesia, Tirol é Inglaterra, y en el Perú. 

En Willisca los cubos de sal contienen á veces 
insefíos (Coccus avenarius. Linn.); entran en las minas 
con la avena de que se mantienen los caballos, aun en 
lo mas profundo, para sacar las grandes masas por los 
socabones. Luego las aguas saladas los arrastran consigo, 
y en llegando á un sitio donde se evaporen y cristalize la 
sal quedan envueltos en ella, /r^-^^^^^ 

//. FIBROSO. 

Sal Gema. Sal de piedra. 

X>Lanco «a grictido <y do un azul - do Pruoia claro, muy 
Jfj rara vez negro », kp&stf&p ^<y^'/«fo> ^/ ****** * 

En masas entqrac. /f-s" ^ j&<x& i *kn*-(3f 

Por dentro lustroso, de lustre de seda. 

Su textura en fibras paralelas, las mas veces cur- 
vas de diferentes gruesos» 

Sus fragmentos en bastillas. 

Casi solo trasluciente. 

■ La Sal gom n m baila las montanas (ííp o a paoylaa 
-maojL r GUüQ ürjronnn ni V-sn <£r ^ cw^y;^^,^,;^^ _ 
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///. GRANOSO. 
Sal marina. 

BLanco agrisado. 
En granos de diversos tamaños, en rodajas ó encos- 

Traslucieote en granos; los otros se acercan mas 
á transparentes. 

Es el que dexa el agua del mar evaporada por el 
Sol en las costas de Valencia y del Languedoc. 

En Inglaterra usan el Muriato de natrón para que 
tómela loza un género de barniz, vitrificándose su su- 
perficie con el gran calor que le comunica. Parece que da 
mas fluidez al vidrio derretido: en los ensayos docimás- 
ticos sirve de fundente á las materias vitrificables, y so- 
bre todo resguarda los metales, nadando en la superfi- 
cie , del contado del ayre que los «ayaría. *.z 

BORATOS DE NÁTRON. 

ATÍNCAR* 

'TJLanco agrisado. 

.O Cristalizado ea prisrras hexágonos, con dos caras 
opuestas mas anchas, bisel dos en los extremos, sueltos ó 
argamasados por medio de una substancia crasa rancia 
con chinas, Marga, y otras substancias heterogéneas: 
son medianos y pequeños. 

Su superficie algo áspera. 

Por dentro resplandeciente, de lustre de cera* 

Su textura hojosa cmva de im simple crucero. 

Sus fragmentos esquinados indeterminadamente y 
poco romos. 

Semitransparente en sun:o grado. 

Blando, que se acerca á mu 5 Liando. 



Agrio: quebradizo^ algo untuoso: poco pesado. 
Según el Médico de Potosí Carrera, parece se ha- 
lla con abundancia en algunas minas, y que jo usan en las 
fundiciones de cobre: es de sentir no nos diga la natura- 
leza de su criadero. También se saca del fondo de algu- 
nos la^os en el reyno del gran Thibet. 

El refinado ó Bórrax entra en la composición de 
los fundentes reduétivos, como que da un vidrio muy Hui- 
do y nada tenaz ó pastoso, como el vidrio ordinario, y 
así es mas á propósito: sirve muchísimo para las análisis 
con el soplete: se usa para soldar metales, y para imitar 
las piedras preciosas, y se pudiera emplear en las fábricas 
de cristal. 

VIL AMONIACO. 

MURIATOS DE AMONIACO. 

SAL AMONIACA NATURAL, (*) 

Lanca amarillenta y agrisada: la de volcanes gris 
amarillenta. 

En forma de copos y de flores. 
Por dentro lustrosa y poco lustrosa, de lustre de 
vidrio. 

Poco trasluciente. 

Blanda ó muy blanda, y desmoronadiza. 

Es algo flexible elásticamente. 

Su sabor salado fresco picante: 

Se halla en Persia, y mas comunmente en Italia 
en las cercanías de volcanes; á veces como en la Solfa- 
tara con Sulfato de amoniaco, que se distingue por su 
amargura , y por ser algo deliquescente. 

Estando purificada se usa para avivar ciertos co- 




(*) Los Antiguos ia sacaban de Libia, donde estaba el templo de J&- 
|>iter Ammon ? y de aquí tomó su nombre. 
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lores en los untes,, para soldar diversos metales y para 
estañar; el mezclarla con ácido nítrico 4fcrt* ce í i t ow i» 7 es 
uno de los modos de hacer el ácido nitro-muriático. 

VIH. MERCURIO. 

MURIATOS MERCURIALES. 

MINERAL BE MERCURIO CÓRNEO. 

US colores son gris ceniciento, amarillento y verdosa 
claros ú obscuros, y gris de humo que pasa á negruz- 
co; el ceniciento suele pasar á blanco agrisado. 

Rara vez en masas y diseminado, casi siempre en 
costras pequeñas y delgadas, compuertas de cristales muy 
pequeños, ó extremamente pequeños y confusos, pero que 
parecen prismas cjuadrangulares apuntados con quatro 
caras como el Gergon, y las variedades que proceden de 
esta figura; también en globos con azogue en su interior» 
ÉxWiormérite ^ticnori lustre de diamante. 
Interiormente lustrosos y del mismo lustre. 
Su textura á lo que se puede observar hojosa 

plana. 

Trasluciente:^ ***** < 
Blando, casi muy blando. 

B astante dóciL qt - ie confina c^n diictii «, de suerte 
tque & vocea ac cati r a coa el martillo . 5 ^w¿/^w«^«3 J^a. 
Pesado, 

Se halla junto con Mercurio nativo y cáye-M&r-^y 
cial cetrino en Dos-puentes, donde lo arrojaban con los 
escombros, ó desmontes hasta que Woulf lo dio á cono- 
cer. 

Según Kirwan contiene 70 por roo de Mercurio y 
lo demás de ácido muriático, con poquísimo sulfúrico. 

Sobre las asquas se volatiliza con olor de ajo- como 
el Arsénico.. — ^/¿¿a e* ¿&¿r¿^/¿¿ ^ty^^ z*^.^~zk¿^.-. 



(ióo.) 



IX. PLATA. 
MURIATOS DE PLATA. 
MINERAL DE PLATA CÓRNEO. 

Copalillo: Tacana del Perú. 

GRIS de perla, que ^onfina unno vocee con blanoo de 
kicho^y otrao oon ' Qísul violado, y on onta América 
comunmente verdo accytuna y puerro b.iKO, y sobre todo 
entro coto y piotaoho . Con el tiempo se vuelve mas pardo. , 
Kara vez en masas, diseminado, en peg.uiura^, o ' 
en películas costrosas y globoso, cuyo interior está lleno 
de mineral de Plata fuliginoso ó Polvorilla: muchas ve- 
ces crisralizado. 

En cubos muy pequeños y extremamente peque- 
ños, que forman las costras; rara vez están solitarios, mas 
comunmente agrupados en escalas, y en este caso con las 
caras algo cóncavas; también en pequeñas rodajas que 
forman escalas; muy rara vez en forma de cabellos y 
agujas. En el verde he observado tablas rectángulas qua- 
drangulares, también muy pequeñas, biseladas pn las ca- 
fas terminales y truncadas las esquinas del biselamiento.fey 

Por fnera y por dentro lustroso, mas comunmen- 
te poco lustroso, de lustre de cera: e/ ecy^e<r/^ 'c . >0/ 
Su textura parocc compacta,*/ e**¿¿¿<^S> 
Sus fragmentos esquinados indeterminadamente y 

romos. 

Comunmente trasluciente: tal qual vez solo en los 

bordes. 

En la raspadura resplandeciente. 
Muy blando: Üúélil: poco resistente ^pesado/ Jc(9j 
Pasa á los minerales de Plata fuliginoso y sulfúreo. 
Lo acompaña el ocre ó cayo Marcial cetrino, y 
muchas veces el mineral de Plata sulfúreo. 4 así este co- 



(feo) 
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^S&^^Sr^ j ^^-^^^^^¿^ 
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mo el Muriato mercurial se hallan siempre á poca pro- 
fundidad. 

También se debe á Woulf el descubrimiento de 
que es plata cayada combinada con ácido muriático y sul- 
fúrico. Según Klapproth tienen too granos 67^ de plata, 
21 de ácido muriático, | de sulfúrico, 6 de hierro, £ de 
alumina, \ de cal. 



X. COBRE. 

SULFATOS DE COBRE. 
CAPARROSA AZUL. 

DE azul celeste obscuro. 
Su sabor fuertemente astringente y nauseoso. 
Quando tiene algo de Zink, que es lo común, es 
blanca verdosa , bulbosa y fuertemente trasluciente. 

El cobre de las aguas vitrióiicas de Herngrund en 
la alta Hungría se beneficia con ventaja precipitándolo 
con hierro. 



ARSENIATOS DE COBRE. 



ARSENIATO. 



'IH^Erde aceyftma obseure y-de-^ pi fl tacho^ superficial - 
V mente pardo de hígado y de tumbaga. 

E« p¿t ículaa costro s as compuestas de muy pequ e* 
ños criotalca qu e pariLUi Lubus, iuu las csquinaa trunca - 
dan y las caras linas y resplandecientes,, do luntro dodia < 
raaa*e, y aun poc o lustrosa s entre c era y diamantes ó 
en agujas cortas paralelas formando cardas y atravesada»; 
a lgunas parecen prismas quadrangulare s ^ también poco 
lustrosas entre cera y diamante. 

Con dificultad se ve la textura hojosa» 

Parece que consta de partes separadas granudas 

«•fioas. 

26 
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Fuortomonte traoluoionto^ qiiQ pasa á semitrano ■ 
papante. 

Su raopadura amarilla pajiza» 
■ Blando j quo paaa a muy blii íid o. 

J£s un cayo do cobro combinado c a n ol áoido ar 
n r nirn , n?~un fíhppr n rh i finln in hri hallirin hn ^rn aho» 
en ConiuaUa y coa esca s a 

X/. HIERRO. 

SULFATOS DE HIERRO, 
CAPARROSA VERDE. (*) 

REcien sacado de la mina ver^e,jeOTjeralda; percal 
ayre se vuelve pardo cetrino,, y^tamoien pierde su 
transparencia. 

En masas, en estalá¿tkas. 
Su sabor astringente acerbo. 

PRUSIATOS DE HIERRO, 
PRUSIATO. 

ENtre azul turquí y do esmalte.. > ^ ¿/Z : > yt< ^S/y 
En porciones medianas formando ojos, ó disemina- 



(*) La voz Vitriolum era el emblema de los Adeptas y su explicacioo 
V-isitabis. 
I-nteriora. 
T-errae. 
R-e£tiffcando. 
• I-nvenies. 
O-ptimum. 
L-apidem, 
V-eram. 
M-edicinam. 
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do en mineral de Hierro palustre cenagoso, y á veces en 
turba, 

Mate. 

Sus partículas pulverulentas muy; poco adherentes. 

Tizna bastante: desmoronadizo : ^fer árido: 
pesado, oaoi ligero. 

En el criádero es blanco, y al ayre se vuelve 
prontamente azul mas y mas obscuro. 

Berthollet, que ha hecho muchos experimentos 
con el ácido prúsico, dice que la disolución de cristales 
de prusiato de potasa mezclada con ácido sulfúrico, y 
expuesta al sol se va volviendo azul y formando un sedi- 
mento hasta que se descompone del todo; pero en un si- 
tio obscuro ni muda de color ni se asienta nada en mu- 
chos meses. Este fenómeno parece análogo al que se aca- 
ba de exponer, 

Ea agua conserva su color; pero se ennegrece en 

aceyte. 

Consta de cayex-do hierro y do ácido Prúsico , f?J 
XII. PLOMO. 
CARBONATOS DE PLOMO. 
MINERAL BE PLOMO BLANCO. 

MUY rara vez blanco de nieve, por lo común agri- 
sado y amarillento, que se inclina á gris amari- 
llento y á pardo de clavo baxo^g^^f^ ¿zá^¿K &) 

Rara vez en masas/á veces diseminado y en pe- 
gaduras, comunmente cristalizado. 

En cristales delgados como agujas y lesnas; es- 
tán solitarios, dispersos, y aun atravesados, ó agrupa- 
dos en barras derechas y encorvadas, también atrave- 
sadas; las derechas parece que forman á veces prismas 
hexágonos. 

En prismas hexágonos algo cortos, apuntados ob- 
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tusamente en los dos extremos con quatro caras, dos so- 
bre dos caras laterales opuestas, y las otras dos sobre dos 
aristas también opuestas, terminándose á veces el apun- 
tamiento en una línea, ó con seis caras puestas sobre las 
caras laterales. Los primeros se pueden mirar también 
como dobles pirámides quadrangulares con las esquinas 
truncadas; se hallan solitarios , adherentes, ó están agru- 
pados en estrellas quando son algo anchos, ó en costras so- 
bre Galena , sobre mineral de Plomo negro, ó sobre ma- 
triz: los segundos pasan á dobles pirámides hexágonas.. 

Truncando fuertemente las dos aristas opuestas del 
prisma hexágono apuntado con quatro caras, resultan 
prismas rectángulos quadrangulares apuntados con qua- 
tro caras puestas sobre las laterales: estos son cortos y 
gruesos, ó capilares. 

Muy rara vez en prismas muy cortos obliquángu- 
los quadrangulares, biselados muy obtusamente en los. 
dos extremos, que á primera vista parecen tabulares, y 
están por lo común agrupados formasido una especie de 
tablas dentelladas. Las caras de los cristales comunmente, 
lisas; algunas ásperas y rayadas: las primeras resplande- 
cientes, ó solo lustrosas; las segundas poco lustrosas.. 

Las masas y los cristales en su interior lustrosos; 
el diseminado poco lustroso, de lustre de diamante mas 
ó ménos perfe&o, que pasa al de nácar,<^/>z ¿»7 zs&rc*-d) 

Su textura en pequeñas concoydes, y desigual de 
grano pequeño, rara vez hojosa encubierta: r^er^(x) 

Sus fragmentos esquinados indeterminadamente y 
poco agudos. 

Trasluciente : los cristales á veces semitransparen- 
tes , y aun transparentes. 

Blando : agrio : quebradizo pesado,. . *nao¿2) 

Hace efervescencia con los ácidos. 

En el Hartze le acompaña Malaquita fibrosay^/^y 

Tiene, según Westrumb, 8oJ partes de plomo, 16 
de ácido carbónico , 9, 50 de hierro, ^ de cal, | de alu- 
mina.. — ¿Áx c^ot^e-w &? &n -z-'cZc*/ /¿*y¡ ^^^^¿^^¿^ (^j 
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MINERAL DE PLOMO NEGRO. 

NEgro agrisado , que á veces se acerca á gris de hu- 
mo. 

Rara vez en masas, diseminado y celular, comun- 
mente cristalizado en grupos costrosos , que cubren del 
todo ó en parte las masas de Galena: los cristales son 
muy pequeños,, y tan incorporados unos con otros, que 
apenas se pueden reconocer; pero parecen prismas hexá- 
gonos perfectos ó biselados en los extremos- 
La superficie de estos lisa ó rayada á lo largo, y 
resplandeciente , ó á lo ménos lustrosa.. 

Por dentro poco lustroso, de lustre de diamante. 
Su textura desigual de grano pequeño y fino , que 
no pocas veces se acerca á concoydea imperfefla en pe- 
queñas concoydes.. 

Comunmente solo trasluciente en los bordes. 
Su raspadura blanca agrisada. 
Blando: muy agrio: muy quebradizo: pesado. 
Hace alguna efervescencia con los ácidos. 
Reviste,, como se dixo, la Galena, y suele estar 
él mismo encostrado de mineral de Plomo blanco, y este 
á veces de verde. (*); ^c^^c^^>^ &^^/&^^<*¿>y(?J 

FOSFATOS DE PLOMO. 
MINERAL DE PLOMO VERDE. 

VErde,; acey tuna de todos grados, que amarillea y par- 
dea^ mas rara vez tira á gris: por un lado pasa 
por el verde hierba claro á pistacho y espárrago , y por 
otro á esmeralda y puerro: el que tira, á gris pasa, aun- 



(*) Watherihg ha hecho conocer un Sulfato de plomo mezclado de hier- 
ro de la isla de Anglesey, que al soplete se funde convirtiéndose en vidrio 
negro sin reducirse á metal. Dicen que es blanco agrisado, y que crista- 
liza en. tablas muy pequeñas agrupadas de varios modos. 
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que rouy pocas veces, hasta el blanco verdoso muy baxo, 
como también es extraordinario el verdegay que se acer- 
ca á amarillo de azufre,^^y%^^¿^*^^ 

Rara vez en masas y diseminado, mucho mas ra- 
ro en racimos, por lo común cristalizado. 

En prismas hexágonos perfedos, panzudos y ex- 
cavados en las caras terminales, á veces truncados en to- 
das las aristas, ó solo en las terminales: son pequeños y 
medíanos: los perfectos y excavados en los extremos son 
los mas comunes, y muchas veces están agrupados en es- 
calas y en pirámides huecas: los truncados en las aristas 
lo son menos. 

Son poco freqiientes los prismas hexágonos apun- 
tados obtusamente con seis caras, y muy pequeños, ó 
extremamente pequeños; forman costras musgosas, re- 
vistiendo otros minerales de plomo, ó solo matriz. 

Son también muy raras y muy pequeñas las pirá- 
mides hexágonas sencillas algo agudas , formando costras 
igualmente. ^ ¿h^czj 

La superficie de los cristales lisa, tal qual vez ra- 
yada á lo largo, y lustrosa. 

Por dentro poco lustroso, de lustre de cera. 

Su textura entre desigual de grano fino y escamo* 
sa, en pequeñas escamas: ¿*' ^ee* ¿&^0*^¿^jfr^****< > ^>&J 

En masas trasluciente en los bordes: íos cristales 
traslucientes, muy pocos son semitransparentes. 

Su raspadura blanca verdosa. 

Blando: 

Siempre lo acompaña el, . boyo Marcial pardo, 
Sü- hállela poca profundidad. 

Gáhn halló el primero ácido fosfórico combi- 
nado con el cayo de plomo; pero se dudaba en qué fó- 
sil, hasta que Klapproth lo demostró en este. Debe su co- 
lor al hierro, 



¿1 y '¿^iJh-j! pr^z* - - 
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MINERAL DE PLOMO PARDO. 

ENtre pardo roxizo y de clavo, que tira algo á gris, y 
á veces bastante á pardo musco: en la superficie de 
las rajas es gris de plomor^w^ z*&z s< ^ ^^^—tf) 

Rara vez en masas, sino cristalizado en prisírias 
hexágonos perfe&os equiángulos, como también en agujas: ftj 
Su superficie muchas veces negra y áspera. 
Por dentro luotrooo y poco lustroso, que comun- 
mente se acerca á centellante*^ ¿¿ ¿.e~~¿>^ 

Su textura desigual de grano fino , que se acerca á 
escamosa. 

Sus fragmentos esquinados indeterminadamente y 
poco agudos. 

Los cristales constan de partes separadas en bar- 
ras muy delgadas, con las caras de separación rayadas 
confusamente y lustrosas, de lustre de diamante. 

Trasluciente del todo, ó solo en los bordes. 

Su raspadura blanca agrisada. x 

Blando: agrio: quebradizo^ ^^&oy ¿^¿^y^t* s^^y? 

Se halla en la baxa Bretaña, y sobre todo en her- 
mosos cristales de quatro y seis líneas de largo, lustro- 
sos entre diamante y nácar, en Hof junto á Scheníhitz en 
Hungría. 

- Tamh ieft-~es te ^ uu- -b a yu de p lirmu u u inb iu * u k r 
Can áfeido ioúbxw& r-ytrte- en %\ de 

MOLIBD ATOS DE PLOMO. 

MINERAL DE PLOMO AMARILLO. 

^JOR lo común amarillo de cera, que pasa al de li- 
món, y se acerca á naranjado, ^^&**&4J 
Casi siempre cristalizado. 

En pequeñas tablas quadrangulares reélángulas 
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perfectas, dispersas de una en una, 6 pegadas dos 6 mas 

por sus caras laterales, formando muchas veces cubos: 
suelen tener las caras laterales convexás é inclinadas 
hácia las esquinas, ó se atraviesan las tablas en figura ce- 
lular. ¿<H ¿fe^ 

En prismas oftágonos pequeños, biselados en las 
caras terminales, los biselamientos puestos sobre las late- 
rales; es la cristalización mas rara. 

Los cristales tienen las caras terminales rayadas, 
y las laterales lisas y lustrosas, casi resplandecientes. * 
Por den rrq, poco lustroso, de lustre de cera,(^ 
Su textura desigual de grano pequeño, que pudie- 
ra pasar freonfundiroc con la-ooncoydcíh y rv^y 
Trasluciente^ 2ic**£i-> ^^^¿^/^v^^^e^*^^^ 
Blando Vágno : bastante p-sado/^fe £ £9"ZC^J 
Hasta ahora solo se hallaba con escasez en Bley- 
berg en Carinthia impero el nuestro de Zimapan es supe- 
rior á aquel, como se ve en el pedazo que posée el Gabi- 
nete del lUal Seminario de Minería de México. Es na- 
ranjado perfeéto; sus cristales son tablas quadrangulares 
rectángulas, biseladas en las caras terminales, y trunca- 
das ó biseladas las esquinas de los biselamientos: muchos 
son ya medianos, tienen ocho y diez líneas por lado: en 
fin no he visto mineral de Plomo amarillo mas sobresa- 
liente. ¿Quantos cristales arroj irán nuestros mineros con 
los desmontes, que merecerían la atención de los curio- 
sos? Es de esperar que de aquí.á algunos años no lo ha- 
gan así. 

Klapproth ha encontrado que en este fósil está 
combinado el ácido molíbdico con el cayo de plomo. El 
color amarillo que toma el cayo de molibdena en algu- 
nas circunstancias, dio luear á creer que era ácido vol- 
fráyeo. Pero el soplete basta para distinguir los dos meta- 
les. El cayo de molibdena pierde su color á la punta de 
la llama, y se vuelve verde aceytuna; el otro se vuelve 
azul ó negro. El primero se funde en granillos que ab- 
sorve el carbón: el segundo se mantiene sob$e el carbón 



1 1 

¿/¿^ ¿>&7t~ ¿pc*¿¿¿Í~& ¿2-¿*tsy~&c/ r j£cf é¿z¿¿&r~&<^¿¿s t 
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como refractario. -Aquel fundido con el fosfato de amo- 
niaco y de flátron toma un color verde, y este azul ce- 
leste. 

XIII. ZINK. 



SULFATOS DE ZINK. 
CAPARROSA BLANCA. 

>Lanca,agrisada , roxiza y verdosa quando tiene algo, 
de hierro y cobre. 
En masas y bulbosa. 
Su superficie áspera. 
Por fuera y por dentro poco lustrosa. 
Trasluciente. 

Su sabor astringente agrio. 

Muy poco florece al ayre en las paredes de los 
cañones ó galerías subterráneas. 

XIV. ANTIMONIO. J3ZAISTCO. 



\ Lauco de nieve, que pasa por el amarillento y agri- 
sado al gris ceniciento, ^ ¿£ ^z*?*?* r 

Rara vez en masas, Con freqüencia en pegaduras, 
comunmente en pequeñas tablas rectángulas quadrangu- 
lares, unas veces delgadas y prolongadas, otras tan grue- 
sas que se acercan al cubo: frecuentemente están mu- 
chos cristales unos junto á otros pegados por sus caras 
laterales; otros atravesados en forma celular, y agrupa- 
dos en hacecillos: sus caras lisas ó rayadas á lo largo. 
Por fuera resplandecientes. 

Por dentro lustroso, de un lustre que participa de 
nácar y de diamante. 

27 
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bu textura hojosa perfe¿ta, y según parece ae tri- 
ple crucero de hojas re&ángulo: por esto los fragmen- 
tos se acercan á cúbicos. 

En masas tiene partes separadas granudas, me- 
dianas, y pequeñas, 

Trasluciente. 

Muy blando: poco agrio: quebradizo. 
Verosímilmente pesado. 

En Braunsdorf en Saxonia, y en Przibram ea 
Bohemia. 

Según Klapproth está el cayo de antimonio com- 
binado con el ácido muriático. 

NOTA. Estando dudoso de las análisis de los mine- 
rales de Cobre roxo, de Zink-espático, de Antimonio ro- 
xo, de flores de Cobalto y de Urano-espático, no me 
atrevo á colocarlos aquí, sino entre sus metales corres- 
pondientes. 

Gellert , Profesor de Chímica metalúrgica ea 
Freyberg, imitó el mineral de Cobré roxo cementando 
cobre con carbón molido en vasos cerrados, en cuyo ca- 
so no se podia formar ácido carbónico sino en razón del 
arxicayo del ayre atmosférico que estuviese allí encerra- 
do, que sería poquísimo. ¿Porqué no podria resultar un 
carbón de cobre, como resulta un carbón de hierro ce- 
mentando este metal en vasos cerrados con carbón, ó 
con las substancias que lo contienen? 

El mineral de Zink-espático no se distingue de la 
Calamina, ni siquiera lo bastante para constituir una es- 
pecie aparte, y la Calamina no tiene, según los Chími- 
cos, un átomo de ácido carbónico. Puede que no vaya 
tan desencaminado Sage en decir que contiene una ma- 
teria crasa, esta es algún poco de carbón, que con el ar- 
xicayo del agua de cristalización, ó de los ácidos dilui- 
dos produzca el ácido carbónico. Si las análisis diesen 
cal, podríamos pensar que con ella estaba unido el ácido 
Qafbc>nico, como en el mineral de Hierro, espático. 

Ei mineral de Antimonio roxo y las llores de Co~ 



báltose creen combinadas con ei ácido arsénico; pero es 
menester notar que en oiro tiempo todos los miflerálesrüi- 
xos se creían mfoerallxados por el arsénico, ó por su áci^ 
do.. Macquart te h$e$o ver que el mineral de Plomo ro- 
xo de Siberia no contiene un átomo,, ¿y no ha demostrado 
lo mismo Klapproth en el Rosicler, quando desde Henckel 
todos los Chímicos habían repetido que tenia mucho Ar- 
sénico ^confundiéndolo con el Antimonio, que es el que 
han dado sus cristales? 

El mineral de Urano-espático no hace eferves- 
cencia con los ácidos: no sé que ácido carbónico pueda 
contener. 



ADICIONES Y CORRECCIONES 

PRINCIPALES* 

Pág. IV. lío. 18. adhesión, Icase, adherencia: lo mismo en la pág. V- 

líu. 3. y pág. Vil. iín. 8. 
Pág. V. liii. 16* Ch^nitas, icasc, Gamitas,- 
Ibidcm luí. 23. Azufre arseivcado, léase, Arsénico azufrado. 
Pág. IX. Iín. 14. cayo de. Hierro negro picase., mineral de Hierro negro. 
Pág. XI V¿ lia.. 22. como el mineral, Icasc y como el del mineral. 
Pág. XVíil. Iín. ;o. amigiiaioydco , léase , amigdaloydea. 
Pág. XXL lía. 11. Carmín 9 Icasc, Be carmín. 

Pág. XXII. lía. 6. de abaxo: Acero pavonado , Icasc,. Hierro pavonado. 
Pág. XXVIL lía. 11. ó el conozindeato , léase, 6 al conocimiento. 
Pág. XXVIII. lía. 8. de abaxo-: y las Variedades, Icasc, y las Especies. 
Al último párrafo que dice : De ios elementos : añádase esta nota. 

El célebre Medico y Gbérmco del siglo doce. Avicenna dividió los 
fósiles en las mismas quutro clases que nosotros : mas como no pudo fundar-, 
se en los elementos que entonces se.terÁan por tales , ni tampoco le^bnitaron 
los que le sucedieron ¿ se puede asegurar q ue de los elementos del siglo diez- 
y seis y diez y siete y cará:teri:li:os eñ los fósiles, se- sacó- ladivision- d¿t* 
nuestras clases. 



Pá£. XXIX. lía. 7. de abaxo : co:no el Muriato , léase , C0#*o e;i c! Mu- 

Pag! XXXÍ. lía. última: la es t relia debe estar después de Kíapprotb. 
Pág/XXXlI. lía. i; de l:t nota: >t¿, léase, m. 
Pági XXXVL Rni 5. de abaxo: Q¿ii9¡W$6-j iéase, LnperjeXo hooso. 
V&fr. 1. lía. 1 [. ap,..n¡rt io¿ , léase , aplastólos. 
Rég: 7. fia; 1. sonó te i aaadaib-, pr^f#- 
P ; ág. 10 lín. 1 1, de abaxo; jüciato , amariUo j léase , y <fa jacipto^y al 
amarillo. 

Ibídern lía. 7. de abaxo : co;?n el X*íf¡ léase, cómo e» el RaW. 
Pág. 17. lín. 14. (¿»* aristas, añádase, ¡piando soa pzpienos. 
Pag. 20. lía. 21. (¿pttnáfo, léase, aplastado. 
Pág. 22. lía. 10. /pi:rruD¿c, .Léase, yiádripky 

Pág. 23. lía. 5. de abaxo: paralelos coa: dos veees, léase, paralelos á: 

lo mismo pág. 24. iín, 4. 
Pág. 2$. lía. 7. recto , léase , derechas. 

Pág. 26. lín. 3. de abaxo: (¿jo y pastoso, añádase, ó sea completo y 

poco finido. 
Pág. 33* aota: stelicin Aáisz ¿ mllomal. 
Pág. 34. lín. 8. de abaxo: séxtupk , léase, séxtiplc. 
Pág. 41. lín. 220 chii«j*e*hi léase", eccérojít : lo mismo pág. 43. lía. 

ii.'píig. 44. lín; 11. de abaxo,* pág. 45. lín. 10. de abaxo, 

y pág. 6q lín, 4. 
Pág. 54* iín. 1 1, de abaxo: al bizcocho, añádase, 6 sea á la pasta. 
Pág. 72. lín. ti. de cera y melado , añádase, que pasa á roxo de jacinr 

to y de sangre-, 
Pág. 131. lín. 2. calizas tiene , léase , calizas : tiene. 
Pág. 147. lín. 2. de abaxo: Z<íqhÚpáñ 9 léase, taqúálpam. 
Pág. 148. lía. 20. biselamiento , $tésft*5¿ léase, foje/amisafo pMe;£¿w. 
Pá¿ i$2. lía. 16. ^4 ejííí, léase", Eí que wtó cu es» 
Pág. 156; lía. 14. en G.-Jfz/a, léase , e« Galiizü en Moscovia. 
Pág. 159. Un. 2. ácido nítrico } bórrese, del comerció* 
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DEL RIO's COPY ? 



Comparing the handwriting upon the interleaves of this set with 
that on p.173 of Weeks f Discovery of the Elements , 4th edit., strongly 
suggests that this two-volume set of the Efeementos De Orictognosia 
belonged to Del Rio and that the interlaminations bear additions and 
corrections meant to be used in preparation of a new edit ion. The 
illustration in Weeks is of a sample of Del Rio's handwriting, dated 
México, 1818. 

Inasmuch as Del Rio lived for several years in Philadelphia, where 
he published a second edit ion of his work, it is not unreasonable to 
suppose that it was at this time that this copy may have been relinquished 
by Del Rio and found its way into the hands of some scientist^ or 
scientific instmtution to eventually land in the library of the American 
Museum of Natural History. 

This set was purchased from Swann's Auction Galleries , 1/23/76, 
where I happened to be the successful bidder^^^p^ying $67.00 for the set 
of two, already boxed. ( ^ / / / 




